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KAMIENIACH. 


om ten II. i oftatni o Rzeczach Kopal- 
nych, podług przyrzeczenia w To- 
mie I. uczynionego , będzie w sobie zawie- 
rał Kamienie, Kruszce i inne do rzeczy ko- 
palnych ściągaiące się wiadomości- Część ta 
l. poświęca się Kamieniom i rzeczom fkamie- 
niałym; która jakim póydzie porządkiem , 
naftępuiące po sobie poksżą rozdziały. 


ROZDZIAŁ I 


Wiadomości powszechne o Kamieniach. 


} A" szezególnieyszemu opisowi Ka- 
sł mieni dość licznych, więcey zoftuwił 
mieysca, nie zabawię się tu w powszechno- 
ści, tylko nad tym, co są kamienie? iako 
się ftaią? ijako się podzielić mogą. 
Sa: 


Co sa Kamienie? 


g. Maig słuszne przyczyny Mineralogi- 
ftowie, iprzynaymniey niektórzy, nie odłą- 
TOM T 


â KAMIENIE 


czać kamieni od klassy ziem, lecz mieścić 
w iedneyże: mam i ia mniemam , słuszną 
przyczynę , osobno one opisać, Oni idą ści- 
słym porządkiem przyrodzenia: a ia się fto- 
suię do zażycia, 

4. Mineralogiftów usprawiedliwia to, że 
kamień nie czym innym iet, tylko ziemią , 
do kamienney twardości fkamieniałą. Wszy- 
ftkie bowiem kamienie są złożone , albo z 
gliny, albo z wapna, albo z piafku, albo z 
inney iakiey ziemi, maią tylko coś przy- 
mieszanego: niektóre się znown iawnie w 
swoię ziemię obracaią: a zatym nie różnią 
sie od ziem iftotnie, Wszakże wapienne ka- 
mienie upalone , obraczią się wziemię wa- 
pienną: a glina w kamień ceglany. 

5., To im przyznawszy , ia przecięż w 
przedsięwzięciu moim bardzobym się powi- 
kłat, gdybym Kamieni od ziem nie oddzie- 
lit. Albożby to bowiem wielu z moich czy- 
telników nie zamieszało, nie wchodzących 
w tę iednakowość , gdyby Kamieni między 
ziemie pomieszanych, szukać mieli ? Alboż 
nie daleko inne, przynaymniey po większey 
części , Kamieni ieft zażycie, od zażycia zie- 
mi? Alboż i dotąd nie są jeszcze Kamienie, 
osobliwie które się z płynncy ftały materyi, 
o których nie wiadomo, z jakiey się fkłada- 
ją ziemi? Gospodarz ziemię ma na ziemię, 
Kamień za Kamień: ia też nie dla Mineralo- 
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giftów piszę , lecz dla tych, którzy chcą znać 
różne zażycie Kamieni, 

6, Kamienie w jedneyże mieścić klassie 
z ziemiami wypada z fundamentów Chimii, 
która się nie ogląda na okoliczności przypad- 
kowe, naprzykład, że Kamienie są twarde: 
lecz bardziey uważa złożenie cząftek wewnę- 
trznych, iftototnych, i ftąd wypadaiących 
własności. Ja chimicznie w te rzeczy się nie 
wdaię, piszę zmierzaiąc do zażycia bardziey 
pospolitego, i słusznie od ziem oddzieliłem 
Kamienie. Wszakże chociażbym nie miał in- 
nych usprawi:dliwiaiących przyczyn, dosyć 
mi na tym, że mam przykład oddzielaiących 
Kamienie i samych wielkich Mineralogiftów , 
iako w Tomie I. Części I. od Nru 22. wy- 
czytać można. 

7. Przyftąpmy iuż do tego, co są Ka- 
mienie, abyśmy różnicę ich poznali od in- 
nych Rzeczy Kopalnych. Odpowiedź na te 
nie może bydź iaśnieysza, nad wyliczenie 
własności kamieni, Kamienie są ciała: rod, 
Twarde, i w cząftkach swoich mocno fkupio- 
ne. Zre. Nie łatwo mogą bydź w paleach 
roztarte, nożem fkrobane , a niektórych i 
ftal się chwytać niechce. zcie. Są kruche, i 
naprzykład młotem uderzone nie płaszczą 
się, ale się w różne sztuczki rozlatuią, 4fe, 
W „wodzie się nie rozsypuią. Rozbierzmy 
nieco iaśniey te własności. 

Az 


KAMIESIZX 


8. Kamienie są twarde, i w cząftkach 
swoich mocno (kupione: tym się różnią od 
fiwardziałey tylko ziemi Weźmiesz naprzy- 
kład glinę ftwardziałą w palce, a poczniesz 
w niey ieszcze iakążkalwiek miękkość: lecz 
wziąwsży prawdziwy kamień, z cząftek gli- 
ny złożony, nie równie inną poznasz tware« 
dość, Albo uderz żelazem o glinę tylko spie» 
czoną, a uznasz dla miękkości uderzenia głu- 
chość: uderz.o Kamień, a równie inny nay- 
dziesz opór. 

g. Ta zaś Kamieni twardość podług Wal- 
lerysza, na pięć ftopni podzielona bydź mo- 
Że. Jedne są kruche, które nderzone na gru- 
be cząfłki rozsypuią się: takie są niektóre pia- 
fkowe, i owe które są niby w pierwszym fto- 
pniu (kamieniałości. Drugie są twarde, które 
się wprawdzie nie rozsypuią, ale się przecięż 
ftałą i żelazem obrabiać daią: iako marmury, 
_osły „it.d, Trzecie są twardsze, do których 
obrabiania potrzeba dobrze hartowney ftali, 
naprzykład Turkus i t. d. Czwarte bardzo 
twarde, których się żadna ftal nie czepia, ale 
sie tylko szmerglem ocierają: iako Krzemie- 
nie, Jaspisy, i niektóre kleynotowe, Piąte są 
nadzwyczayney twardości, które się szcze- 
gólnie tylko własnym swoim proszkiem trzeć 
daia: iako Dyament, Rubin. 

10, Daley ieszcze , Kamienie nie łatwo 
w palcach mogą bydź roztarte , nożem fkro- 
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bane, a niektórych i ftal się chwytać niechce, 
O tym iuż się napisało w poprzedzaiących li- 
czbach: przyduię tylko, że kreda nie ieft ka- 
mieniem , kiedy się nożem fkrobać daie, 

11. Mówiłem, że Kamienie są kruche, i 
naprzykład młotem nderzone nie płaszczą 
się, ale na grube cząftki rozsypnią. Nie da- 
dzą się bowiem Kamienie tak młotem rozcią- 
gać, iak metale, lecz gdy uderzenie tak bẹ- 
dzie gwałtowne, że się związłość ich cząftek 
naruszy, podług większey, lub mnicyszey 
gwałtowności uderzenia, i mnieyszey, lub 
większey związłości cząftek , na mpieysze lub 
większe rozsypuią się części. Niektóre roz- 
sypniąc się kształt pewny zachowuią , iako 
się przy gatunkach namjeni, 

12. Nakoniec Kamienie się w wodzie nie 
rozpływaią, Niech bowiem Kamień iak nay- 
dłużey leży w wodzie, przecięż naymniey 
twardości swoley nie odmieni: owszem jeżeli 
będzie czyfty, to ieft ieżeli powierzchność 
jego nie będzie miała na sobie rzeczy w wa- 
dzie się rozpuszezaiących ; Kamień i po. dłu- 
gim czasie wody naymniey nie zamąci. 

+3 m 
Jak rię staią Kamienie? i o niektórych 
ich własnościach. 

13. Mówiło się w poprzedzaiącym Parz» 
grafie, że się wszyfikie Kamienie faig z zie- 
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mi: iedne widocznie fkład swóy z ziemi o- 
kazuiją, iako pospolite: drugie zaś wnosić 
każą, że maią ziemię , lubo nieznaiomą , z ja- 
koweysi płynności osiadłą, iako przeźroczy- 
fte, Są bowiem Kamienie , które ftwardnia- 
ły z fkupienia się tęgich cząftek, iak naprzy- 
kład piaskowe: są które się ftały z materyi 
płynney, iak naprzykład krzemienie, Z tym 
wszyftkim lubo ziemia ieft naygłownieyszą 
materyą Kamieni, nie ieft przecież sama: w 
tey bowiem mieszaninie różnym względem 
są przymieszane inne rzeczy. Rzadko który 
Kamień jet bez przymieszania iakiego meta- 
łu, a osobliwie żelaża: żaden nie jet bez 
przymięszania soli, 

14. Cząftek naydrobnicyszych fkupienia 
w Kamieniach, nie łatwo widziane bydź mo- 
gą: na nektórych tylko piaskowych ziar- 
na piafku widzieć się daig. Co się zaś tycze 
fkładu grubszego, ten częftokroć bardzo ieft 
znaczny. Tak są jedne, które widocznie oka- 
zuią,.że są niby z tablic złożone; które też 
jeżeli się w tablice łapać daią, zowią się 4 
Niemców Schiefer, my możemy nazwać Łup- 
kami. Drugie fkładaią się niby z drobnych 
liftków. Trzecie zdaią się bydź niby kryszta« 
łowe, albo solne, z bardzo cienkich liftków 
złożone: te u Niemców zowią się Spathe, 
niech u nas będą Szpałami, i tak daley, Na 
tym mieyscn oftrzegam ,że kiedy Niemcy 
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aaytrofkliwsi o Rzeczy Kopalne, naybardziey 
się około nich rozpisali: i ia też o Kamie- 
niach , i daley o Kruszcach pisząc, wszędzie 
Niemieckie przypiszę nazwifka, a gdzie Pol- 
fkiego nie doftawać będzie, Niemieckie na 
Polfkie przerobię. 

15. Co cząftki ziemi tak wiąże, że się 
twardym fłaią Kamieniem , albo iak się ftaią 
Kamienie? byli i są niektórzy tego mniema- 
nia, że ieft w przyrodzeniu nieiakiś sok ka- 
mienny wiązący: niektórzy go wcale za oso- 
bny chcieli poczytać Element, i byli tego 
mniemania , że się nietylko naydnie w ziemi, 
w wodzie ,ale nawet na powietrzu, i w nay- 
subtelnieyszey parze. Stąd urosły owe baie- 
czne dzieie, że w Afryce całe miafto Bidoblo 
z ludźmi w kamień obrocić się miało: że w 
Ameryce znaczna liczba woyfka Hiszpańfkie- 
go kamieniem się ftała. i t. d. 

16. Może do tego soku uciekać się to 
będzie pobudką , że kamienie wapienne w o- 
gniu upalone, w ziemię się rozsypuią ; ale 
za to glina w ogniu upulona, kamieniem się 
ftaie, Prawda, Że się drzewa, kosci i inne 
rzeczy w Kamień obrócone , nie łatwo póy- 
muig bez soku kamiennego, jeszcze się prze- 
cięż bez niego obeydzie. 

ly. Wątpić bowiem o tym nie można, 
że cząftki naymnieysze ziemi wielką maią 
moc wzajemnie siebie pociągania ( vim atira- 
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ctivam), dopóki więc maią przegrodę iaką po- 
ciąganiu przeszkadzającą , naprzykład powie- 
trze, wodę, lub co innego, dopóty rozsy- 
puią się, i są ziemią: gdy zaś te przeszkody 
uftąpią , cząftki się wzaiemne czepiaią, i czy- 
nią Kamień. Stąd łatwo odpowiedzieć mo- 
Żna , dlaczego niektóre kamienie są twerd- 
sze, a niektóre kruchsze? Im bowiem iedno- 
ftaynieysza, czyścieysza ief ziemia, i czą: 
ftki iey bardziey się zbliżaią w drobności do 
cząftek pierwiafikowych, tym twardszy się 
z nich wiąże Kamień, Kamienie piaskowe nie- 
które są kruche, bo ziarna piafku iuż dale- 
kie od pierwiaftkowych cząftek , ściśle się z 
sobą wiązać nie mogą. 

18. Co się tycze drzewa, kości i t. d. fka- 
mieniałych, te naypierwey obracać się muszą 
w ziemię: ziemia dopiero obraca się w Ka- 
mień, Ze zaś wody niektóre rzeczy w Kamień 
obracaią, albo fkorką kamienną powlekaią, 
ftad się dziele: każda prawia woda ma w sọ- 
bie przymieszaną ziemię, ałe ta ziemia nie 
w każdey wodzie ieft sposobna do tak scisłea 
go wiązania się: gdzie zaś tą ieft sposo- 
bność, cząftki ziemi osiadaiące wiązą się i 
kamienieją. 

19. Wypaść tu może pytanie, czyli Ka- 
mienie są razem z ziemią ftworzone, czyli się 
potym ftaiy? Jeżeli mam powiedzieć, iak mi 
się zdaie, mniemam, że Kamienie są późnieysze 
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od ftworzenia ziemi, Ziemia bowiem i<ft nie- 
jaką matką Kamieni , pierwey więc od Kamie- 
ni bydź musiała. Ziemia ftworzona miała 
bydź bardzo urodzayną; lecz gdy dla prze- 
ftępftwa człowieka zoftawił ją Bóg przyro- 
dzonym przypadkom, przez coby się iey u- 
rodzayność umnieyszyła, zaczęły się ftawać 
i Kamienie, iako rzeczy do urodzayności nie 
pomagające: na Kamieniach bowiem, albo się 
nierodzą, albo nikczemnie rodzą rośliny, De 
tego, pierwiaftkowa ziemia pewnie nie była 
tak pomieszana, iak ią pospolicie w Kamie- 
niach widziemy; i niektóre Kamieniey oso- 
bliwie które kiedyś płynne były, iako krze- 
mięnie , zamykaią częftokroć w sobie rzeczy 
późnieysze , naprzykład muchy, i t-d. 

20. Ztymwszyftkim przeczyć nie mo- 
żna, aby owe ogromne opoki, niemiały się 
poczynać wkrótce po ftworzen'u ziemi. Po- 
dobnież i o tym wątpić nie można, aby się 
i podziśdzień nie ftawały. Namieniaią dzieje 
Akademii Paryfkiey na rok 1738. Że w Berry 
pod St, Aignan kopalnia krzemieni gdy się 
wyprożni, zasypują onę: a po niejakim cza* 
sie znowu pełna ieft krzemieni, Za świade« 
ctwem / Abbé Squry naleziono w Rzymie w 
pośrodku kolumny marmurowey , cztery 
znaczne żelazne inftrumenta , niegdyś do 
dobywania marmuru używane. Za świade. 
ctwem Bagliva, gdzie we Włoszech przed 
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fto lat głębokie marmurów były kopalnie, 
teraz podobnym kamieniem te mieysca ró 
wno zarosły. 

21. Akiedy się nowe Kamienie ftaią, i 
niby rodzą, wątpić nie można, aby się nie 
miały powiększać, i niby rosnąć. To zaś po- 
większanie ich ftaie się przez osiadanie co- 
raz więcey cząftek na ich powierzchni. De 
Mońconys upewnia, że włożył Kamień w bu- 
telkę, po kilku leciech nie mógł go dobyć 
tą samą szyją z butelki, Kto chce , niech od- 
waży iaki polowy kamień, i zoftawi go na 
polu: «po kilku leciech naydzie ciężar icgo 
pomnożony. ` 

22, Wreszcie, iako źadna rzecz nie ieft 
wieczyfła, tak ani Kamienie, Z ziemi się fta- 
ją, i w ziemię sie rozsypuią, iedne prędzey, 
drugie poźniey , iedne znacznie , drugie nie- 
znacznie: podług ściśleyszego i słabszego ich 
związku, oraz podług przyczyn rozwalniaią- 
cych, naprzykład w powietrzu,cieple, i t.d. 

23. Przed dokończeniem tego Paragra- 
fu, namienie ieszcze o niektórych okoliczno- 
ściach, które na kamieniach widziewy, Są 
farbowane: są przeźroczyfte: są dęte: nie- 
które zamyksią w sobie ziemię, wodę, mu- 
chy i t.d. niektóre osobliwszy iaki kształt 
pokazuią. O kolorach iuż nie powtórzę; na. 
mieniłem bowiem pod ziemiami, Że te po- 
chodzą od przymieszania metalów. 
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24. Przeźroczyftość niektórych Kamieni 
pewnie nie fkąd inąd pochodzi, tylko na- 
przód , że z jednakowey ziemi sa złożone, i 
nic, albo bardzo mało co cudzego maią przy- 
mieszanego. Powtóre tym przeźroczyftszy 
ieft podobno Kamień, im bardziey się w nim 
związały cząftki pierwiaftkowym bliższe, Po- 
trzecie, gdy cząftki w nich tak są ułożone, 
że promienie widzialne przepuszczsią, 

25. Co się tycze dętości nittórych Ka- 
mieni: ta ftąd pochodzić może, że kiedy się 
cząftki na Kamień wiązać poczynały , powie- 
trze sobie niby komorke jaką uczyniwszy, 
nie dopuszczało w tym mieyscu ztulać się 
cząftkom. Toż mogła czynić i woda, która 
za czasem w ksmieniu zniknęła. 

26, A ftad łatwo poznać, dlaczego w je- 
dnych Kawieniach nayduiemy drugie: w Or- 
lim Kamieniu ziemie: w krzemieniach muchy, 
i tym podobne rzeczy. Ziemia bowiem w Ka- 
mień się wiążąca, maiąc w sobie te rzeczy , 
otuliła one. Woda zaś w Kamieniu bardziey 
się zdaie bydź niby nieiakim zebranym po- 
tem Kamienia, 

27. Kształt nakoniec różny Kamienia, że 
wyrażaią niby głowę, palec, owociaki i t.d. 
pochodzi z zewnętrznych przyczyn. Kiedy 
się bowiem ziemia w kamień wiąże, ma oko- 
ło siebie inne rzeczy do fkamienienia nieną- 
leżące: a zatym ieft niby w jakiey formie: ige 
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ki tedy ta niby forma ma kształt, taki uczy- 
ni się i Kamień. Ale przyznaię, że i powie- 
trze, i deszcze i inne przypadki, osobliwszy 
iakowy kształt kamieniom dać mogą, Wię- 
cey napiszę na swoich mieyscach. 


$.. 3. 
o Podziale Kamieni. 


28. Owi, którzy Kamieni czynili podzia- 
ły „oglądali sie tylko na te kamienie, które 
są poiedyncze, a zatym w Podziałach ich nie 
trzeba nam szukać owych Kamieni, wszędzie 
po polach i rolach leżących, ile że każdy ta- 
kowy Kamień pospolicie z dwóch, trzech, i 
więcey poiedynczych się fkłada. 

29. Poiedynczych więc Kamieni różnym 
względem wielorakie są uczynione Podziały. 
Pelimian dzieli tylko rođ. na Kamienie zwy- 
czayne, i 2re na Kamienie osobliwsze. Cron- 
sted dzieli 1od. na Wapienne. 2re, Kizły. zcie. 
Granaty., 4że. Gliniafte. 5tå Łyszczaki. 6te. 
Niegdyś płynne. gnie. Asbefty. gme. Zeolity. 
ote. braunsztyny, P. Pott ieszcze podzielił 
inaczey , oglądaiąc się na ich trwałość prze- 
ciwko wodzie , ogniowi i kwasom one roz- 
puszczaiącym, 

30. Gdybym się zapuścił w wyliczanie 
gatunków podług wymienionych podziałów „ 
nie wielebym podobno w moim przedsię- 
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wzięciu uczynił pożytku: ażebym przecięż 
przez wyliczanie gatunków pokazał wielość 
różnych Kamieni, wypiszę tu systema Wal- 
ieryusza. Dzieli ten Kamienie, tod, na Wa- 
pienne. zre. Na fkłanne, gcie. Na trwałe w o- 
gniu, 4te. Na opoki. 

3 1. Rząd I, Lapides calca- Kamienie wapienne 


rei. : 

Rodzay I. Calcareus Wapienny Kamień, 

—oequabilis. Gęfty. 

— scintillans. Lsniący, 

— inaequabilis, _ Ziarnifty, 
Rodzay'li, Marmor. Marmur. 

——unicolor.. Jednofarbifty, 

—uariegatumi, Nakrapiany, 

i figuratum. Malowany. 
Rodzay lll. Gypsum. Gips, - 

—— commune. Pospolity, 


—alabastrum, _ Alabafter, 
—crystallizatum. Kryształowy. 


m—selenites. ___ Selenit, 
——lamiellosum. ` Łupki, 
— striatum, Promienifty, 
solidum. Przeźroczyfty, 
. Phosphorus Bono- Kamień Bonońfki. 
niensis. 


Lapis nephriticus, Kamień nerkowy. 
Rodzay IV. Spatum, Szpat, 

——tessulart, Koftkowy. 

=—lamellare, Łupki, 
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Spatum arenaceum. Ziarnifty. 


~— pellucidum. 


— crystallizatum, 


— vitreum. 
— purimachum. 


Przeżroczyfty, 
Kryształowy., 
Sklanny. 
Połowy. 


Cryftallus Islandica, Kryształ Tslandfki. 


Lapis suillus. 
32, Rząd II. Lapides vi- 
trescentes, 
Rodzay IL. Fissilis. 
— mensalis, 
— tegularis. 
— carbonarius. 
»— coticula. 
~— rudis, 
— friabilis. 
Nigrica* 
Rodzay Il, Cos. 
— Yria, 
—— cotaria. 
— filirum. 
— foraminata, 
—— quadrum. 
—Aarenaria. 
— fissilis. 
— sabulosa, 
Rodzay 111. Silex. 
—— opacus. 
— semipellucidus, 
Silex igniarius, 


Kamień śmierdzący. 
Kamienie śklanne. 


Łupek. 
Tablicowy, 
Dzchowy, 
Węgiany. 
Gruby. 
Profty. 
Miękki. 
Czarna Kreta. 
Osła 
Turecka, 
Slifierfka. 
Przecedzaiąca. 
Dziurawa, 
Ciosowy Kamień. 
Piaskowy Kamień, 
Osła łapka, 
Grubo ziarńifta. 
Kizeł. 
Gruby, 
W pół przeźroczyfty. 
Krzemień. 
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Silex cacholonius, _ Kacholong. 


-— carneolns. Krwawnik. 
-—chalcedonis. Chalcedon, 
— onyx. Onix. 
— opalus, Opal. 
— oculus mundi,  Swiatowe oko. 
— echates Agat. 
Chelidonii minerales. Kopalne  iaskołcze 
Kamienie, 
Rodzay IV. Jaspis. Jaspis, 
— opacus. Rogowy. 
— semipellucidus. W pół przeźróczyfty 
—OYENACEKS. Piaskowy. 
——unicolor. Jednofarbifty. 
——yiridis, ` Zielony. 
-—uariegatus, Nakrapiany. 
Lapis lazuli. Lazurowy Kamień. 
/asponyx. Jasponix. 
Porphyr. Porfir. 
Rodzay V. Qaarzum. Kwarzec. 
—— fragile, Suchy. 
—pingue, Tłafty. 
—oryfiallinum,  Czyfty. 
——jacobinum, Mieczno żyłkowany. 
— coloratum. Farbowany. 
—arcnaceum, Ziarnifty, 
—molare, Dziurkowaty, 


— cryftallizatum, Kryftalizowany. 
Quarzum grana- Granatowy, 
ticum. 
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Rodzay VI Gemmiae. Kryształowe Kamietie. 
Cryftallus montana Kryształ gorny. 
Pseudorubinus. Rubin fałszywy. 
Pscudosaphirus. Szafir fałszywy. 
Psrudotopazius. Topaz fałszywy. 
Psedosmaregdus. Smaragd fałszywy, 
Cryftallus obscura, Kryftał ciemny. 


śdamas. Dyament. 
Rubinus. Rubin, 
Saphirus. Szafir. 
Topażius. Topaz. 
Smaragdus.. Smaragd. 
Chrisolytkus. Chryzolit, 
Amethyfius. Ametyft, 
Granatus. Granatek, 
Hyacinthus. Hiacynt. 
Beryllus. Beril. 
33. Rząd HI. Lapides apyri. Kamienie w ogniu 
j trwałe. 
Rodzay I. Mica Błyszczak. 
— communis. Kocie złoto. (wy. 
— squamosa. Błyszczczak łufko- 
—— radians. Promienifty. 
=—- flnctuans. Obłączkowy. 


—hemispharica. Półokrągły. 
Vitrum Moscovitticum. Skło Mofkiewfkie. 
Molybdaena. Ołowek. 
Rodzay II, 7Talcum. Talk. 
— iunat, Bizły. 


bobz1iA z. 


"Talcum aureum. 
— cubicum. 
i Creta Brianzonia. 
Rodzay IIL. Ollaris. 
Lapis durus. 
— pictorius. 
—.. colubrinu$. 


— -lebetum, (num. 
Marmor serpenti- 


Rodzay IV. Corneus. 
-— tunicatus, 
~— solidus. 
— fissilis. 
— oristallizatus. 
Rodzay V. Amianthus. 
Linum montanum. 
Aluta montana. 
Caro moniana, 
Suber montanum. 
Rodzay VI, Asbestus. 
— abyssinus. 
—immaturus, 
——słellatus, 
——-fasciculatus, 


lumen piumosum. 


Lapis acerosus. 
34. Rząd IV, Saxum. 


i7 
Złoty. 
Koftkowy, 
Zielony. 
Zdunek. 

Grubo - ziarnifty: 
Otrębiec. 

Gęfty. 

Rzadki. 
Serpentyn. 
Rogowy Kamień. 
Kamień górniczy, 
Opoczyfty. 
Łupki. 
Krystalizowany. 
Amiant. 

Len ziemny, 
Skóra ziemna. 
Mięso ziemne. 
Korek ziemny. 
Asbeft. 
Dóyrzały. 
Niedóyrzały, 
Gwiazdowy. 
Wiązkowy. 
Pierzafty. 
Kłosifty. 
Opoka, 


Rodzay 1. Saxum simplex. Opoka poiedyncza. 
— — calcareo spa. Wapienna szpato- 


thosum, 
TOM IL. 


Wwa. 
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Saxum spathacesm,  Kwarcowo-szpa= 


towa, 
——fissilimicaceum. Łupko - bły- 
szczakowa. 
—— cotacewm. Piaskowo - bły- 
szczakowa. 
——NaYŁOSKM. Kwarcowo - bły- 
szczakowa, 
——apyrum, Kwarcowa-rogowa, 
Rodzay 11. Saxam mixtum., Opoka mieszana. 
——spatkosum. Szpatowa. 
——-aguarzosum, Kwarcowa, 
—— micaceum, Błyszczakowa. 
——aualicuin. Równo mieszana. 


Rodzay III. Saxum griseum, Opoka ciemna. 
—=—spatliosum,  Szpatowa. 
——guarzosum,  Kwarcowa, 


——kicacewm, Błyszczakowa. 
——atgwaliter mix- Równo pomie- 
tum. szana, 


Rodzay IV. Saxum peźrosum,Opoka fkładana. 
——frusiuląceum. Polowe Kamienie 


— — sįliceum. Krzemienifta, 
——arnaceum, Piafkowa, 
—— concYEŻUM, Mieszanina. 


35. Zdaie mi się, że pąprzedzaiące obszer- 
ne wyliczenie, gdybym chciał poyść iego po- 
rządkiem , więceyby uczyniło zamieszania, 
niż pożytku czytelnikowi moiemu, który nie 
każdy podobno będzie Mineralogiftą, Przyto- 
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éżę więc inny zwięźleyszy porządek owych, 
którzy Rzeczy Kopalne hiftorycznie tylko 
opisuią, Między wielu takiemi porządkami ; 
ten; mniemam , będzie nayłatwieyśzy, 

I. Kamienie kosztowne, 
Przeźroczyste, albo Klrynoty. 


1. Dyament. 2. Rubin. 
3. Szafir, 4. Topaz. 
5. Smaragd, 6. Chryzolit: 
7. Ametyft, 8. Granatek, 
9. Hiacynt. io. Beryl. 


W pół tylko przezroczyste. 
i. Turmalin, 2. Opal. 
3. Krwawnik. 4, Chalcedon. 
5. Oniż. 6. Achat, 
7. Linkur. 8, Oko świata: 
9. Kacholong. 

Ciemne, wcale nieprzeżroczyste. 


1. Jaspis. 2. Malachit. 

3. Turkiis. 4: Porfir. 

5. Kamień lazurowy. 6. Kamień ormisń(ki, 
7. Gwiazdowiec. 8. Naniefter. 


Il. Kamienie pospolite. 
| A, Poiedyncze. 
Wapienne: 1.Pośpolity wa- 2. Kamień śmiec- 


pienny. dżący. 
„ Łupek wapienny, 4. Marmur. 
Tof. 6. Kamień kroplo- 


. Kamień ikrzafty. 8. Łomignat, (wy. 
Szpat wapienny. 
B z 
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Gipsotge. 1. Pospolity gipsowy. 2. Alabafter, 
3. Szpat gipsowy. 4. Mofkiewfkie skło. 
5. Szpat piorowy. 6. Kamień Bonońfki, 

Gliniaste. 1, Kamien mydlafty, 2, Zdunek. 

3. Hiszpańfka kreda, 4, Serpentyn, 


5. Talk. 6. Amiant, 

7. Asbeft. 8. Górna fkóra. 

8. Błyszczak. 10. Lód kamienny. 
11. Zełaznik 12. Ołowek. 

13. Łupek gliniafty. 14. Łupsk dachowy. 
15. Marmurek, 16, Osła, 

17. Cadzeniec. 18. Bazalt, 
Sklanne, 1. Kurzec. 2. Kryształ górny. 

3, Kizeł, 4. Piafkowiec, 

5. Rogowiec, 6. Krzemień. 

7. Zeolit, 8. Pumex. 


B. Mieszane, 

1. Szpat śklanny, 2. Korek ziemny. 3. 
Opoka. 4. Skała. 5. Branatek. 6. Slepak, 

36. Z tych przywiedzionych porządków 
o wielorakości Kamieni nieiaką wziąwszy 
wiadomość, podam teraz, iakiego porządku 
ia się trzymać będę. Pierwsze naftępniące 
Rozdziały zabiorą owe Kamienie, które dla 
wielkiego szacunku Kleynotami nazywamy: 
te zaś są, albo przeźroczyfte. albo ciemne. 
Po tych opiszę te Kamienie, które maig po- 
dobieńftwo do Kleynotów , i są fałszywemi 
Kleynotami. W dalszych Rozdziałach naftą- 
pią Kamienie dla rzadkości swey szacowne: 
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po tych Rękodzielne: a po tych pospolite, 
Nakoniec opiszę Rzeczy fkamieniałe. 


ROZDZIAŁ E 
O Kieynotach prześroczystych. 
37, Keyoty do nadzwyczayney, i mó- 


wić można, aż do nieporównsne- 
go zbytku ceny wyniesione, są Kamienie ró- 
żnego koloru, bardzo wielkiey, albo nad: 
zwyczayney twardości, które umiejętnie śli- 
fowane, iasne od siebie rzucaią promignie. 
W tym Rozdziale te się tylko opiszą , któ- 
re są przeźroczyRe, mnicy lub'więcey, iak 
naprzykład Skło czyfte. Takiemi są: Dya- 
ment, Rubin, Szafir, Topaz, Smaragd , Chry- 
zelit , Granatek , Hiacynt, Opal i Krwawnik. 


3. ». 
o Kleynotach w powszechności. 


38. O Kamieniach tych to naprzód. wie» 
dzieć potrzeba, że gdy się w ziemi naydą, 
nigdy nie będą orągłe , ale zawsze wielobo- 
czne: i tak to im ieft właściwa, że i nayprze- 
dnieyszy Kleynot naleziony okrągły, dlatego 
samego iuż bywa podeyrzany. Z tym wszy- 
ftkim nie można wątpić, aby niektóre tu i 

'owdzie po wierzchu ziemi taczane przez. 
bardzo długi czas, nie miały utracić togów, 
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i ftać się okrągłe. Niektóre tak własne sobie 
maią wielobocze, że tym samym się od in- 
nych rozeznaią: iako się przy każdym ga- 
tunku wyrazi. 

39. Kształt ten ftatecznie wieloboczny, 
Minerałogiftowie nazywaią kryftalizacyą, Py- 
tanie tu ciekawe zachodzić może , fkąd się 
ta dzieie w tych Kamieniacn? nic pewniey- 
szego nad to ,, że tu nic pewnego odpowie- 
dzieć nie można. Ztymwszyfikim niektórzy 
przypisnią to soli; iaki gatunek soli mieszą 
się do fkładania kamienia, taką też kamienią 
czyni kryftalizacyą. Sol bowiem każda oso- 
bng swoię ma kryftalizacyą, iako się w Ta- 
mie I, namieniło, 

40. Stąd mówią Mineralogiftowie, Że 
Kleynoty poczyniła woda, z bardzo drobney 
ziemi z solą zmieszaney. Co się tycze ich ko- 
lorów, te pochodzą, albo od samey pary, 
albo od człek metalowych pomieszanych. 
Wszakże i śkła z metalem topione farbuia się, 

4t. Kleynoty względem dobroci i sza- 
cunku swego, są dwoiakie: Oryentalne i 
Okcydentalne. Oryentalne , albe wschodnie 
z Indył pochodzące , osobliwie Dyamenty , 
Rubiny, Szafiry i Smaragdy, są przedniey- 
sze, twardsze „cięższe , w kolorach trwalsze, 
w rzdcaniu promieni żywsze, a zatym nieró- 
wnie kosztownieysze, Okcydentalne zaś albo 
zachodnie, to iet Kuropeyfkie, zawsze są 
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podleysze. Przecież prócz wymienionych do- 
piero Kłeynotów , inne nayduią się i w Euro- 
pie tak przednie, że i zamorfkie przechodzą, 

42. Cena tych Kleynotów , iako się przy 
gatunkach opisze, nierówna wprawdzie ieft, 
zawsze przecież bardzo wieika, Ważą się na 
Grana i Karaty: Gran nieco łzeyszy ieft od 
iednego Essa na wadze Czerwonego Złote- 
go: a takich Granów cztery , czynią Karat ie- 
den: Karat zaś ieden naprzykład Dyamentu 
na Bryllant ślifowanego , kosztuje na 120, 
Talerów Niemieckich , albo na 720. Zł: Pol: 

43, Skąd tak wysoka tych Kamieni uro- 
sła cena? Naprzód dlatego, że rzadkie są: po- 
wtóre, że taką modę wprowadzili kupuiący i 
przedaiący , aby dla swcy kosztowności nie 
każdemu mogły bydź pospolite, a owych, 
którzy ie maią, ftąd widziano bogactwa. Nie 
przytaczam ja tu na to nic swego, ale tylko 
przywodzę słowa Pliniusza Mist: natur: lib: 
33. Praef; Hen prodigiosa ingenia! quod mo- 
dis auximus pretia rerum! Dziwolężne do- 
wcipy! iak wielorako pomnożyliśmy cene 
rzeczy: Wallerynsz zaś na to mówi: Sżułti- 
żiam patiuntur opes: bogactwa szalelą. 

44. Tak wysoka cena Kleynotów ieft cza- 
sem powodem fałszowania ich, i podobne 
tylko za prawdziwe niewiadomym przeda- 
wane bywaią; a nietylko podobne samoro- 
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dne Kamienie, leez i skła bardzo sztucznie 
w kolorach topione, niewiadomych eszukuią. 

45. Aby więc prawdziwe od fałszywych 
rozeznać, wielorakie na to są sposoby. kod. 
Prawdziwy Kleynot żadnym pilnikiem , ani 
żelazem fkrobać się nie da: Smaragdy prze- 
cież , Topazy, Ametyfty, Granatki, Hiacyn- 
ty i Beryle , fkrobią się Angielfkim pilnikiem. 
2re. Prawdziwy Kleynot w ognin nie traci 
koloru: ale to się ma tylko rozumieć o Dy- 
amentach i Rubinach. geie. Prawdziwy Kley- 
not nierównie większą ma wxgę, iak inny 
Kamień teyże wielkości: Smaragd przecież 
lekki ieft. 4te. Prawdziwy Kleynot Serwa- 
serem zmaczany , żadney nie ponosi plamy: 
lecz umieią teraz tak sztuczne skła robić, że 
i te od Serwaseru nie szkoduią. ste. Pra- 
wdziwy Kleynot cokolwiek zaślifowany, ży- 
wy wydanie promień, u fałszywego zaś icft 
słaby. 6te, Prawdziwy Kleynot przyłożony 
do twarzy, lub powieki oka, większe czuć 
daie zimne, iak inny podobny Kamień, 

46. Kleynoty zaś ślifowane, łatwo się 
poznaią z żywości rzucanych promieni i ko- 
lorn: lecz jeżeli są osadzone, oftróżnym bydź 
należy, aby się nie oszukać na podłożonym 
lifteczku, albo folium. Kiedy bowiem cena 
Kleynotu wiele zawisła i od przedniego ko. 
loru; umieją osadzaijący podłożonym liftkiera 
kolor, aibo poprawić , albo odmienić, 
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47. Nakoniec naczytamy się w duwniey- 
szych pismach dosyć o nadprzyrodzonych 
prawie caotach Kleynotów: Że człowieka 
czyniły niewiadomym, odważnym, ubogim, 
bogatym, zdrowym „it, d. Dyament naprzy- 
kład blifko sercn noszony, miał miękczyć 
nieprzyincioły , odnlsć boiaźń, czynić od- 
wagę. Ale takie baśnie zoftawmy tym, któ- 
rzy się niechca na tym poznić, że to są 
zimyślonę rzeczy i do wiary niepodobne. 


$. 2. 
o Dyamencie 


48. Dyament, połacinie Adamas: ponie- 
miecku Demant: pofvanenzku Diament: ieft 
naytwardszy i naykosztownieyszy Kleynot. 
Jeft nayprzeźroczyftiszy, a kolor iego czy- 
fty,iak czyfła woda: niektóre przecież wpa- 
daią nieznacznie w żółte, zielone, czerwone, 
błękitne, lub brunatne. Czyfte są nayszaco- 
wnieysze , po nich idą te, które wpadaią w 
zielone: po tych żoltawe, błękitnawe, różo- 
we: żółto-czerwone zaś i czarniawe, są nay- 
podleysze, 

49. Przywiezione surowe Dyamenty , to, 
ieft nie ślifowane, są siwą niby błonką po- 
włeczone: eo pochodzi od częftego wzaie- 
mnego ocierania się. Z ziemi wykopane, ie- 
dne maią ksztalt ośmioboczny zaoftrzony , 
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jakie są Indyifkie i Arabfkie, a te nayprze- 
dnieysze; drugie są płafkowate: trzecie okrą- 
gławe , iak pospolicie europeyfkie, a te są 
nayprzednieysze, 

5o. Z pomiędzy zamorfkich Dyamentów, 
Brzzyliańfkie wAmeryce niektórzy chcą mieć 
w podeyrzeniu ; temu się przecież inni sprze- 
ciwiaią. Rozeznać zaś Brazyliańfki ed Indyi- 
fkiego można przez elektryzacyą: przyłoży* 
wszy bowiem do konduktora elektryczney 
machiny Brazyliańfki , oddaie ifkry elektry- 
czne , czego Indyifki nie czyni. 

gt. Naysławnieysze w Indyi Kopalnie 
Dyamentów są te. W Go/konda, w Prowincyi 
Carnatica , w mieyscu nazwanym Ceulour , po- 
między pialkiem i fkałami, wykopują się cza- 
sem na 200. Karstów wazące. Powładaią, 
że tam Koło tego chodzi na 55,000. ludzi, 
Tamże jeszcze na innym mieyscu nazwanym 
Gani wybieraią ziemię, i w wodzie płocząc 
zbierają Dysmenty, i mniemaią , że w tey 
ziemi Dyamenty są nieprzebrane. Jeszcze 
tamże, na mieysczch Aamich, Garem i Mut- 
tombelec „, wykopuią Dyamenty w błękitne 
wpadaiące, W Massergerte i Mantemurg , 
zbierają się na go sążni głęboko, i to ie- 
szcze w fkałach. 

52. Co się tycze Brazylizńfkich, te się 
zbieraią w Prowincyi Serro do Frio , nie dale- 
ko Villa nova do Principe, w blifkości Kopalni 
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złotych. Lecz nie wiele o nich wiedzieć mo- 
źna , kiedy przyftęp Cudzoziemcom pod 
utratą życia ieft zakazany. 

53. Europeyfkiemi Dyamentami, między 
któremi mogą się naleść i szacowne , popisu- 
ją się: Hiszpania, Anglia, Szwayczry, Węgry, 
Słąfk, a osobliwie Czechy, fkąd Czeikiemi 
nazywamy, Przyznaią Cudzoziemcy w swo» 
ich pismach, że się nayduią i u r. s w Pol- 
szce , bez wyrażenia przecież na których 
mieyscach. Nayduię, że nieiakiś Brus daro- 
wał Piotrowi W. Carowi Rossyifkiema Dya- 
ment pod Elblągiem nałeziony; że nad Stry- 
iem rzeką maią się naydować w krzemie- 
niach, podobnież w blifkości Kamieńca Po- 
dolfkiego, od Cudzoziemców bardziey nad 
Czefkie szacowane. Może to będą takowe , 
iaki ieden ieft umnie na Litewfkich polach 
z krzemienia wybity, który mało co ieft le- 
pszy od górnego kryształu. O nayduiących 
się na Karpackich górach, mówi Bruckman , 
Że są śrzednie między Dyantentani i gór- 
nym kryształem. 

54. Nasze europcyfkie Dyamenty naydo- 
wać się mogą osobne w rzekach, w białym 
ile, w glinie, w piafku: w pośrodku także inə 
nych kamieni czarno , żółto i czerwono mar- 
muryzowanych , w Achatku, Jaspisu, Krze- 
mieniu: a te z kamieni innych wybite, są za- 
wsze nieco przednieysze, 
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55. Prawdziwego przedniego Dyamentu 
doświadczenia te bydź mogą. 1od. Dyamen- 
tu żadna i nayprzednieysza fłal nie ruszy. 
2re, Dyament ieden o drugi tarty, daie pyłek 
siwy, od podobnych zaś kamieni ieft biały. 
gcie, Dyament o śkło tarty aż się rozgrzeie, 
ftaie się w tym mieyscu iak posrebrzany. 4te. 
lm ieft przednieyszy, tym prędzey na nim 
para gin, , gdy będzie ochuchniony. ste, 
Nayprzednieyszą jego cechą jeft, że czarny 
Maftix pociąga do siebie, 

56. Wady naygłownieysze, dla których 
nmnieysza się iego szacunek, są większe , 
lub mnieysze na nim plamki, i w nim pior- 
ka, albo fkazy. Dla kosztowności też tego 
Kleynatu, wielorakie się nim dzicią oszuka- 
niarw Brazylii bowiem umieią w ogniu wyps* 
lać Topazy, które utraciwszy kolor, z nie- 
małą trudnością od Dyamentów rozeznane 
bydź mogą. We Francyi umieią robić kom- 
pozycye , jedna się zowie Pierre de Stras, 
druga Pierre de Cayenne, które tak blifko do- 
chodzą Dyamentów , ze się na mich łatwo 
oszukać można. Trafia się też , że Brylanty 
iuż osadzone nie będą iednoftayne, ale z 
dwoch zlożone, a czasem dolna część będzie 
kryształ, 

57. Rznięcie i ślifowanie Dyamentów. 
bardzo ieft trudne, i inaczsy ftać się nie mo- 
że, tylko właściwym Dyamentowym pył 
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kim: dlaczego Dyament ieden o drugi ocie- 
raiąc, upadaiący pyłek zbierają. 

58. Slifają się na czworaki gatunek: na 
Tafelsztyny , Rożetki, Dyksztyny i Bryllan- 
ty. Tafelsztyny są u wierzchu i u spodu pła- 
fkie, a na bokach maią tylko ieden rząd śli- 
fowanych polek. Aozetki u spodu plafkie, na 
wierzchu się oftra kończą, z kilką rzędami 
polek. Dyksztyny, u wierzchu i u spodu ię- 
dnakową maig grubość. Śryl/auty nakoniec 
zwężalą się u wierzchu i u spodu, maiąc 
wszędzie wiele rzędów polek. 

59. Maiąc surowy Dyament, a chcąc 
wiedzieć wiele po ślifowaniu ważyć powi- 
nien: wygniecie się Dyament w glinie: w tę 
glinianą wysuszoną forerakę naleie się ofo- 
wiu: Ołów ten wyrobi się na taki gatunek, 
na iaki Dyament ma bydź ślifowany, a wy- 
robionego ołowiu waga nieco więcey, iak 
trzy razy wzięta, pokaże wagę ślifowanego 
Dyamentu, 

60. Namienię ieszcze nieco ocenie Dys- 
mentów , prawdziwych Indyifkich. Surowy 
i nie (ślifowany, ieden karat ważący, kosztu- 
ie Talarów 12. albo Złotych 72. Karatów 2. 
Talarów 16. Karatów 3. Talarów 29, Kara-" 
tów 4, Talarów 38. Karatów g. Talarów 47. 
i im więcey w iedney sztuce waży, tym nie- 
równie wyżey poftępnie liczba Tałarów. 
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6 1, Slifowany na Tafelsztyn, karat iedeń 
kosztuie Talerów 50, Dyksztyny są nieco 
tańsze. Rożctka ważąca karat, kosztuje Ta- 
Jarów 100. Brylant karatowy Tałsrów 130, 
Bryllanty drobne zebrane na wagę karatu ie- 
dnego „jm są większe, lub mnicysze , kosztu- 
ią od Talsrów go. aż do 40, i t.d, 

62. Nsykosztownicysze Dyamenty są ut 
Króla Portugalfkiego, Franeuzkiego i Wiele 
kiego Mogola, Naywiększy ieft u Króla Por= 
tugalfkiego , ieżeli tylko jeft prawdziwy: 
wielu bowiem sądzi, że ich tylko Amerykań- 
fkim polanym Topazem, Ma ważyć 1680. 
karatów , i ief szacowany na 224, millionów 
Szterlingów, 

63. Król Francuzki ma dwa osobliwey 
wielkości, Jeden Grand-Sancy zwany, waży 
126. karatów , ( inni powiedsią tylko 55. ) 
i ieft oszacowany na 600,080. Eiwrów, Dru- 
gi nazwany Pitre; waży 547. granów , i ko- 
sztuie półtrzecia miliona, 

64. Dyament w tronie Wielkiego Mogo- 
la, nia ważyć nieco więcey , iak 279, kara- 
tów. Taverniey otszował go na 11,723,278. 
Liwrów. Drugi ma ważyć 1359. a trzeci 793 
karatów 

$. 8. 


o Rubinie. 


65, Rubin, połacinie Kubinus, ponićmie- 
eku Rubin; pofrancuzku Rubis; ieft drugi 
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Kleynot przeźroczyfty, twardy, ledwie co 
nierówny Dyamentowi, kolorn różney czer- 
wonośc|, którego i w ogniu nie utracz, Nsy- 
duie sie pospolicie ośmioboczny , albo o- 
kragły. 

66. Co do koloru, są Rubiny właściwe , 
których kolor ieft żywy ponsowy. Karbun- 
kuły wydaią się bydź iak rozżarzone węgle. 
Ballasy , blade, albo cielifte. Spinelly, biało- 
czerwone. Rubicelly, czerwono.żółte, ate są 
nayprzednieysze. 

67. Co do mieysca, są Indyifkie , są Bra- 
zyliańfkie, są Europeyfkie, Indyifkie naydu. 
ią się w Pańftwach Pegu, Kalikut , Ava, Cam- 
boga, Bisnagar, i na Wyspie Ceylon. Kopalnia , 
Rubinów w Pańftwie Pegu ieft nayobfitsza: 
leży w górach Kapelan zwanych. Delisle na- 
mienia, że się naydnią w półbiałe , albo w 
półbłękitne, i w półczerwone. 

68, Indyifkie są nayprzednieysze. Brazy- 
liańfkie w Ameryce podeyrzane, Europey- 
fkie podleysze. W Europie zaś na wielu nay- 
duią się mieyscach, iako to w Hiszpanii, w 
Węgrzech, Tyrolu, Czechach, Saxonii i Slą- 
fku, Za świadectwem Hubnera w Finlaudyi w 
Koxholm pod Kiedil, nad ieziorem Ładoga, 
ma bydź Kopalnia Rubinów. Gerhard upe- 
wnia, że są i w Polszce, osobłiwie ku Kar- 
packim górom. Przypominam sobie, com nies 
gdyś slyszał od Osób wiary godnych, że 
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w Domu JJ. WW,Krasińfkich widziano Rubiny 
nad rzeką Ziwcem zbierane, Okolice tey rze- 
ki po wiekszey części są mi wiadome, ale 
podobieńftwa do Rubinów nie widzę, 

69. Rubiny bowiem naydować się poie- 
dyncze mogą w żywo-czerwonym piafku , 
tak w rzulkach, iako i na lądzie, Prócz te- 
go bywaią ukryte w Krzemieniach, w Ka- 
mieniach siwych i piaskowych. 

70. Doświadczenia prawdziwego Rubinu 
nie mogą bydź inne, iak twardość i trwa- 
łość w ogniu: fts] go bowiem i nayprzedniey- 
sza nie ruszy, przecież Szmerglem Ślifować 
się może, W ogniu zaś prawdziwy Rubin ko- 
loru nie traci, 

yi. Oszukać się na mniemanym Rubinie 
wielorsko można, i ieżeli ief osadzony na 
czerwonym folium, albo ieit podły, albo 
fałszywy: Rubin się bowiem nie osadza tyl- - 
ko na Maftix, iak Dyament: owe zaś, które 
są na folium, albo są kryształy. albo wypa- 
lone Ametyfty. Umieią też w Ameryce To- 
pazy wypalać do czerwoności, i za Rubiny 
udawać. 

72. Rubiny są prawie w jedney cenie z 
Dyamentami, i w całości ważący ieden ka- 
rat, gdy będzie przedniego gatunku , roo; 
Talarami zapłacić się musi: to się zaś ma 
rozumieć o ślifowanym. Drobne ślifowane na 
jeden karat zebrane, kosztuią od 15, do 20, 
Fa- 
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Tałarów, Surowe nakoniec w Jndyi od iedne- 
go karatu kosztuią do 30. od dwii do 40, 
od.trzech do. 70. Talarów. 


$. 4. 
o Safirze, 

74. Safir połacinie Sappkirts, poniemie- 
eku Safir, pofrancuzku Saphir, ieft kleynot 
przeźroczyfty różnego błękitnego koloru, 
W twardości mało się nie równa Rubinowi, 
kolor swóy przecięż utraca, Surowy ieft d- 
śmioboczny : czasem miewa i więcey boków. 

74. Co do koloru, iet Sapphirus mas, 
nayprzednieyszy , wysokiego niebiefkiego ko- 
iora; Sapphirus foemina ledwie co błękitna 
zafarbowany. Prasitis ma kolor z błękitnego. 
w zielone wpadaiący. Leucosapphirus, ieft bia- 
ło z błękitnym pomieszany, i naypodleyszy: 

wg. Co do mieysca, są Indyifkie, Amery- 
kańfkie i Europeyfkie, Indyifkie nayprzedniey- 
sze znayduią się w Pegu, Kalikut, Kandnor ; 
Bisnagar; i na wyspie Ceylon. Amerykań- 
fkie kopią się w Brazylii, tam gdzie i Dya- 
menty, 

76, Europeyfkie podleysze , nayduią się 
we Francyi , Saxonii, Czechach i Sląfku: a w 
oftatnim namienionym Xięftwie, za świade- 
ctwem Gerharda czasem Indyifkim się nawet 
tównaią. U nas żeby były, nie nayduię wię- 
cey świadectwa, ptócz, Że pisze Belius im 

TOM Ii, 
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Prodr: Reg: Hungariie, że się naydować ma- 
ją około gór Karpakich. 

77. Poiedynczo Safir znaleść się może w 
takich piaskach i kamieniach , w jakich nay- 
- duią się Rubiny: i częftoktoć się trafia, że 
będzie pół Rubina , i pół Safira. 

78. Doświadczenie naypewnieysze Safi- 
ru; ieft jego twardość, podobnież go bowiem 
iak Rubinu , Żadna ftal i nayprzednieysza ru- 
szyć nie może, W ogniu go zaś doświadczać 
nie można, ile że w nim kolor swóy traci: 
Prócz tego, iak inne klcynoty pd większey 
części, tak i Safir większą ma wagę, nad in- 
ne kamienie teyże wielkości, Jeżeli ieft osa-. 
dzony, i tego się dopatrzyć trzeba, aby ko= 
lor nie był fałszywy, przez podłożone folium, 

"79. Safiru cena pospolicie ieft połowa 
względem Dyameńtu, albo Rubinu, a teraz i 
mniey nierównie, Jeden bowiem karat płaci, 
się po 2, Talary. Im przecież są przedniey- 
sze, tym droższe: tak dslece, że nayprze- 
dnieysze równaią się w taxie [yamentom. 


WAR 
o Topazie. 
$0. Topaz, połacinie 7opazius, ponie- 
miecku Topas, pofrancuzku Topaze, ieft kley- 
not przeźroczyfty, wysokiego żołtego kolo- 
ru, i wsamym ogniu trwałego, Nayduie się 
pospolicie wieloboczny. 


— 
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81. lak inne kleynoty, tak i Topszy są 
Indyifkie, Amerykańlkie i Europeyfkie. Za 
Indyiikie nayprzednieysze uchodzą te, któ- 
re się nayduią w Arabii, Egipcie, i na Wyspie 
Ceylon, Egipikie przecież nieco odftępuią zwy- 
czayney Kleynotom twardości. 

82. Amerykańfkie naydwią się w Peru i 
Brazylii. Brazyliańfkie to maią osobliwszego 
do siebie, że włożone w tygiel złotniczy, po- 
piołem obsypane, i coraz większym ogniem 
rozpalone, aż tygiel sczerwienieie: nabywa- 
ią czerwonego koloru, iak rubiny. Stąd nie» 
którzy wszyftkie Rubiny: Brazyliańfkie, maią 
za Tepnszy palone. Prócztego , umieią tam 
ieszcze Topazom ze wszyftkim odbierać ko- 
lor, i za Dyamenty udawać, 

83. Mai Europa Topszy, a między nie- 
mi tak przednie, iak zamorfkie, Są w Hiszpa- 
nii, Szwaycarach, Węgrzech, Czechach , Sig- 
fku, Saxonii i Syberyi, W Saxonii fikata Schne- 
chenstein zwana , 30 ftop wysoka, a 250, kra- 
ków wokoło maiąca, pełna ieft Tapazów win- 
nego-żółtego koloru. W Syberyi około Bere- 
zowka, są różney żółtości, wielkości i do- 
broci. Namienia Bruckman , że w Petersburgu 
przedzią iakowcś czarne przeźroczyfte kā- 
mienie, pod imieniem czarnych Syberyifkich 
Topszów , przecież nie są Topazami. U nas 
mewiem, gdzieby się naydowały ; namienialą 

2 
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przecież Collectanea natur: Vratislav: że maig 
bydź około gór Karpackich. 

84. Poiedynczo naydować się mogą fkry« 
te w innych kamieniach , osobliwie fkalnyci, 
piasecznych, lub kwarcowych. Doświadcze- 
niem przednieyszych ieft twardość falą nie» 
ruszona ; Szmerglem się przecieź ślifuią. 

85. Cena Topazu różna ieft, podług ró» 
Żney iego dobroci: pospolicie przez połowę 
bywa taxowany do ceny Ameftystów. Z tyms 
wszyftkim przedniego gatunku dwa skrupuły 
ważący, przedaie się za 50, Talarów, 


$. 6. 


o Suaragdzie. 


86. Smaragd, połacinie Swaragdus, po- 
niemiecku Smaragd, pófrancuzku Emeraude, 
ieft kleynot przeżroczyfty , różnego zielone- 
go. w ogniu trwałego koloru; od poprze» 
dzaiących kleynotów miększy, ile że się do- < 
brym pilnikiem nieco ociera. Nayduie się nie 
tylko wieloboczny , koftkowy, ale częftokroć 
i nierównych boków, 

87. Gatunek, albo raczey dnia Sma- 
ragdów, dwoiaka jeft; Indyifkie są żywo wy» 
soko-zielone, Europeyfkie zaś nieco ciem- 
nieysze. Amerykańikie nayduią się w Peru i 
Brazylii: Kopalnia Peruwiańfka ieft niedaleko 
Nowey Kartageny, w dolinie Tomana y mięe 
dzy górami Granada i Poparyaa. 
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88. Europeyfkie czasem zamorlkim się 
rownaiące, na wielu nayduią się mieyscach: 
w Macedonii, w Cyprze, we Francyi , Szway- 
carach, Czechach i Sląfku, U nas nie widzę, 
ktoby przyznał, że się nayduią; poiedynczo 
przecież nie wątpię, aby sie nie nalazł w 
rzekach, lub ukryty w innych kamieniach , 
osobliwie kwarcowych. À 

89. Smaragd gdy bedzie na iakowym fo- 
lium osadzony , zawsze podeyrzany ieft: do- 
bry bowiem na czarnym tylko Maftyxie żywe 
rzuca promienie, Doświadczenie dobrego na 
twardości bydź nie może, bo miękki ieft, lecz 
'za to są inne proby. Dobry Smaragd wa- 
żnieyszy nierównie ieft nad inne kamienie 
teyże wielkości. W ogniu dobrze rozgrzany , 
świeci w nocy , i nabiera koloru blękitnego , 
lecz gdy oftygnie , powraca do swoiey zie- 
loności. 

go. Między nayznacznieyszemi w Euro- 
pie Smaragdami , pokazywano ieden w Kla- 
sztorze Reichenau na Wyspie ieziora Konftan- 
cyeńfkiego w Niemczech leżącey , dwadzie- 
ścia ośm funtów i trzy cwierci ważący: lecz 
się iuż odkryło, iż nie iek Smaragdem, ale 
śkłem , sztucznie zrobionym. Drugi pokazu 
ią w Genui na wielką misę wyrobiony : ala 
upewniaią wiadomi, że tylko iet pięknym 
zielonym Jaspisete. 

gi. Cend Smaragdu różna ief, i podług 

tóżney dobroci, ieden nad drogi dziesięć ra. 
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zy droższym bydź może: kołor i czyfkość 
czyni tę różność, Małe, drobne, czyfte, na 
karat zebrane, kosztuią 4 Talary. Jeden ca- 
ły karatowy, kosztuie 30, a bardzo przedni 
go Talarów. 


BR: % 
o Chryzolicie. 

92. Chryzolit, połacinie CArysolytus, po- 
niemiecku Chrysolyth, pofrancuzku Chrysoli. 
te, ieft Kleynot przeźroczyfty , zielono-żółty, 
kolor w ogniu utracaiący ; miekki i o pilnik 
się ocieraiący. Nayduie się wieloboczny , ko- 
fikowy , nierównych boków, i czasem zna- 
czney wielkości, Ja mam ieden east 4 
polnego kamienia wybity. 

93. Gatunki tego Kleynotu niektórzy 
troiakie liczą. Mfaściwy Chryzolit , iek iasno- 
zielony , tak że żółty kolor ginie w zielonym. 
Chryzopras, ieft bardziey zieleny, Prasius 
ief koloru podobnego do liścia porowego. 

94. Chryzolity nayduią się w Indyii A- ` 
meryce, tam gdzie i Smaragdy: w Euro- 
pie zaś są w Saxonii, Czechach i Słąfku. Po- 
jedynczo ukrywają się wkwarcowych i in- 
nych kamieniach. Nie wątpię ja otym, aby się 
unas nie naydowały. osobliwie w pewnych 
okrągłych, małych iak kula, kruchych, i ni- 
by marmuryzowanych kamykach: mam z do- 
świadczenia, rozbiłem dwa takie, i Chryzo- 
lity w nich znalazłem, 
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| g5. Slifowanie Chryzolitu czyni się, iak 
innych kleynotów , miiększych Szmerglem: 
przecież do odwilżenia Szmerglu nie bierze 
się Spiritus wini, ale oleum vitrioli: inaczey 
bowiem vozgrzałby się, i poloruby nie nabrał, 
96. Proba iego nie inna ieft, tylko nie- 
co większa twardość od ziemnego Kryształu, 
ciężkość, i gdy ieft ślifowany, żywość pro- 
mieni, Cena ważącego karat ieden, wynosi 
na 15, Talarów: dawniey połowę tyle koszto. 
wał, co Dyament, 


$. 8. 
o Ametyscie. 


97. Ametyft, połacinie Amethystus, po- 
niemiecku Amethist, pofrancuzku Amethyste, 
ieft kleynot wieloboczny , czasem koftkowy, 
przeźroczyfty: różnego fioletowego koloru, 
czasem winne kolory wpadaiący: w ogniw i 
kolor utracaiący, i sam topnielący: miękki, 
o pilnik się ocieraiący. 

98. Sa indyifkie, Amerykańfkie i Euro- 
peyfkie, a między oftatniemi są i przednie, 
W Ameryce kopią się w górze Fsn:zsako, nie 
dzleko Potosi: w Poragway nie daleko Bas- , 
nos Aires. W Azyi naydnią się w Arabii i w 
ziemi Ormiańlkiey, W Europie są w Hiszpa- 
nii, Szkocyi, Szwecyi , Norwegii, Węgrzech, 
Czechach , Saxonii , Sląfku, czasem tak zna- 
czney wielkości, że z nich Tabakierki wy- 
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rabialą. W Hrabftwie Glackim rmayduią się pa 
polach. 

99. Zagraniczni pisarze iednofaynie się 
zgadzają, Że są i unas w Polszce, w Woie- 
wodżtwach Krakowfkim, Sandomirikim,i w 
Litwie około Grodna. Jeżeli się osobno nay- 
duie, pospolicie ieft nieiaką błonką powle- 
czony: częściey się przecież ukrywa w or- 
lich kamieniach, kwarcowych, kizłowych i 
wapiennych : albo w piafku rzecznym, 

100, Ametyft w ognin wolnym utraca 
kolor, i wtedy niewiadomy za Dyament go 
może poczytać. Proba Ametyftu nie ieft in- 
na, tylko , że ieft nieco twardszy i ważniey- 
Szy od kryształu ziemnego, albo skła sztu- 
cznego, Cena iego; gdy waży karat ieden, 
iet 4 Talary. 

ror. Ślifuie się Szmerglem. Muszę tu 
ciekawym wymienić sposób ślifowania i po- 
lerowania różnych kamieni, prócz iednego 
tylko Dyamentu. Ci, którzy się tym z umy- 
słu bawią, maią na to toczydła, jedno oło- 
wiane, drugie cynowe: lecz można sobie ka- 
zać zrobić tylko blachy : iednę ołowianą, 
drugą cynową. Na ołowianą blachę sypie 
się Szmergiel tłuczony, i odwilżsiąc, po- 
dług widzianey potrzeby, albo wodą, albo 
spiritu vini, albo oleó vitrioli kamień się Sli- 
fuie. Gdy będzie do upodobania ślifowany ,. 
poleruie się na blasze cynowey , posypuiąc 
tłuczoną Tryplą , i nieco Kupferwasem. 
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$. 9. 


o Granatku, 


'.102. Granatek, połacinie Granatus, po- 
niemiecku Granat, pofrancuzku Grenat , ieft 
kleynot mniey więcey przeźroczyfty, pospo- 
licie ciemno-czerwonego kołoru. Nie ślni 
się tak, iak inne kleynoty, chyba tylko przy 
jasnym świetle: albo się topi w wielkim ©- , 
gniu, w miernym przecieź koloru swego nie 
utracn. 

103. Co do kształtu, wielorako się nay- 
duie: cztero-ośmio-dwunafto-czternafto-dwu- 
dziefto wieloboczny. Co do przeźroczyfto- 
ści, jedne są bardzo czyfte, drugie ciemne, 
Co da koloru, są czworakie, wcale ciemne, 
brunatne, czarno-czerwone, a te naypodley- 
sze: w kolorze kwiatu drzewa granatowego, 
a te naykosztownieysze: żółtawo-czerwone 
i fioletowe. Namienia iednak Bruckman, że 
się w Saxonii i Norwegii nayduią zielone, a 
w Węgrzech żółte. 

104. Nayprzednieysze są Soryańlkie z 
Pańftwa Pegu w lndyi, które kamieniarze 
przez omyłkę Syryifkiemi nazywaią: naydu- 
iş się także w Kambaia, Kalikąti na wyspie 
Ceylon, Europa ich ma dosyć w Hiszpanii , 
Włoszech, Groenlandyi , Norwegii , Szwecyi, 
Węgrzech, Saxonii; i na wielu mieyscach 
w Czechach i Sląfku bardzo przednie, 
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ros. U nas wątpić nie można, aby się na 
wielu mieyscach nie misły naydować, a oso- 
błiwie w Woiewództwach Krakowfkim i San- 
domirfkim. Ja sam mam Granatki ciemne 
wprawdzie, ale z pewnego gatunku kruchego 
wapiennego kamienia, w Litwie pod Krynka- 
mi wybite. Ukrywać się bowiem mogą w ró- 
żnych gatunkach kamieni, osobliwie wapien- 
nych i łupkich: częftokroć i osobno się nay- 
daia w piafkach, tylko iakowąś błonką po- 
kryte. 

106, Nie wielka kosztowność tych ka- 
mieni, ieft przyczyną, że się nie łatwo fał- 
szuią: a zatym i doświadczenia zbyt ścisłe 
nie koniecznie potrzebne, Pospolitych bo- 
wiem za kilka złotych można kupić dofta- 
tkiem, przednie zaś Soryańfkie, karat ieden 
kosztnie około półtora Talara. Między prze- 
cież doświadczenia można policzyć to, Że 
Granatek rozpalony, i w zimną wodę wrzu- 
cony, rozlatuie się w lifteczki. 


10. 
o Hiacyncie, 


107. Hiacynt, połacinie Hyacinthus , po- 
niemiecku Hyacinth, pofrancuzku Hyacinthe, 
ieft kleynot nad inue daleko mnicyszą wagę 
maiący, bo.nierównie Iżeyszy: mniey lub wię- 
cey przeźroczyity: wieloboczny: czerwona 
wo-żółtego koloru: w ogniu łatwiy topnie- 
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iący. Koler ten przecież różney bywa od- 
miany. 

108. Jedne bowiem są, iako się namieni- 
ło , czerwonawo-żółte, albo w fioletowe wpa- 
daiące. Drugie koloru szafranowego. Trzecie 
białawo żółte, Czwarte bardzo podobne do 
Bursztynu. Piąte nakoniec maią kolor prza- 
snego miodu. 

109. Oryeatalne nayprzednieysze czer- 
wonawo- żółte, nayduią się w arabii, Kalikut 
i Kamboya. Europeyfkie podleysze wpra- 
wdzie , naywięcey pochodzą z Portugalii: 
prócz tego są w Węgrzech , Saxonii, Cze- 
chach i Słąfku. Upewnia P. Delisle, że u nas w 
Polszce obfite mają bydź Hiacynty, ale w 
którey ftronie? chyba na pograniczu Sląfkim. 
Poiedynczo ukrywać się maig w innych ka- 
mieniach, albo tylko niby błonką powieczone, 

r10. Hiacynty czerwone, w ogniu mier- 
nym upalone , większey nabywaią czerwono- 
ści, jnne zaś kolor swóy w ogniu tracą tak 
dalece, źe niewiadomym za Dyament udane 
bydź mogą : lekkość przecież i miękkość 
zdradę odkrywa. Takowe sfałszowane Dya- 
menty kamieniarze nazywają Circonier. 

111, Zfałszowanie Hiacynfu ftać się mo- 
że przez skło farbowane: ale śkło łatwo ieft 
rozeznać, Cena iego równa iefb z Ametyftem 
i Chryzolitem , podług większey , lub mniey- 
szey iego dobroci. 


KLEYNOTY 


$. rq. 
o Berylu. 


= x1I2. Beryl, połacinie Beryllus, ponies 
miecku Beryli, pofrancuzku Aigue marine: u 
innych nazywany Aquamarin, od koloru se- 
ledynowego , do koloru wód morfkich podo- 
bnego , ieft przeźroczyfty, w ogniu łatwo 
topnieiący , i do kryształów się zbliżaiący. 

113. Odmiany iego są wielorakie. Chry- 
soberil ślni się iak złoto, Chryzopras ma bla- * 
dą żółtość. Hyacinthizonies wpada w kolor 
Hiącyntowy. Aeroides ma nieco koloru mie- 
dzianego. Cereus wpada w kolor wofkowy , 
Oleagicens w oleyny. Lecz te odmiany Mi- - 
neralogiftowie do innych kładą rodzaiów. 

1 14. Nayduie się w znacznych sztukach, 
nakształt gornego kryształu w Indyi, w rze- 
ce Eufraies i górze Taurus. W Europie nay- 
obfitszy ieft w Szwaycarach, 

115. Nie wielka cena Berylu, mało co 
bowiem bardziey nad kryształ górny szaco- 
wany , nie ieft nikomu powodem do sfałszo- 
wania: a zatym i ścisłe prawdziwego do- 
świadczenie nie koniecznie ieft potrzebne. Z 
tym wszyftkim Beryl większą ma twardość 
nad śskło farbowane „i górny kryształ. 


$. 12. 
„o Opalu. 


116, Opal, poniemiecku Opas, połacinie 
Qpalus , pofrancuzku Opals, ieft kleynot » 
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w którym wszyftkich innych Kleynotów nay- 
dnią się kolory; i podług różnego ku światłu 
obrócenia, wydaje kolor purpurowy, błękitny, 
czerwony;zielony, i tak daley, W swoiey zaś 
przeźroczyftości, iedne maią kolor mleczny: 
drugie są czarniawe: trzecie żółtawe; czwar= 
te nakoniec Kocim okiem zwane, ku światłu o- 
brócone świecą się, iak oko u kota, Ta oftatnia 
odmiana u Włochów nazwana ieft Girasole, 

iry. Oryentalne nayduią się w Indyi; 
Arabii, Egipcie i Cyprze: między temi nay- 
przednieysze są mleczno-przeźroczyfte, któ- 
re różnym przewróceniem maią w sobie ogień 
Rubinów , purpurę Ametyftów , żółtość To- 
pazów , błękitność Safirów , zieloność Smaą< 
ragdów. 

118. W Europie maig Opale Czechy, Sa- 
xonia, a osobliwie Węgry. W tym oftatnim 
kraiu tak są przednie, że Bruckman śmie po- 
wątpiewać, czyli te, które się za Oryental- 
ne udaią, nie są Węgierfkie, W tych zaś Wg- 
grzech nayprzednieysze naydaią się nie dale- 
ko Eperies ku Karpackim górom, a pod wsią 
Czerniaczka ma bydź właściwa Kopalnia Opa. 
lów. Kopią się zaraz pod zwierzchnią darniąż 
i częftokroć w ziemi tylko pługiem przewcó- 
coney widzieć się daią. 

119. W Dolinie Siroka między Karpackie= 
mi górami, maią także bydź bardzo przednie: 
Mniema Bruckman, że ad Karpackich gór na 
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wszyftkie ftrony maią bydź rozniesione, 4 
zatym i w naszym krąiu ku tym górom iay- 
dowaćby się powinny. 

120, Kto szuka Opalu, naleść go może w 
innych kamieniach, a osobliwie w iednym 
miękkim, maiącym żyły czarne, żółte i bru- 
natne. Może bydź i zziemi sam przez się 
wykopany, a wtedy ieft miękki, i bez koio- 
ru, nakształt kawałka lodu: gdy zaś na słoń» 
cu wyschnie, nabiera twardości i koloru. 

121. Zażywa się do osadzenia w pierście- 
nie, i na wyrycie pieczątek. Do sfałszowa- 
nia dla różnych iego kolorów , jeszcze sztuka 
nie nalazła sposobów. Dla odmiany podobno 
tych kolorów, Apocalypsis cap. 21. nazwa- 
ny ieft nayszacownieyszym kleynotem. Pra- 
wdziwego więe Opalu doświadczenie ieft , 
gdy różnym obróceniem ku światłu, różnie 
mieni kolory; co się naylepiey pokaże, gdy 
się na czym czarnym położy , naprzykład 
axamicie, 

122, Niejaki Nonnius , niegdyś miał Opal 
wielkości laskowego Orzecha, 20,000, Zło- 
tych niemieckich szacowany. Naturalny Ga- 
binet Wiedeńfki ma podobny naypięknieyszy, 
i naywiększy , wielkości pięści. Teraz Opal, 

„karat ieden ważący, nayprzednieyszego ga- 
tunku, nie ieft droższy, iak około 4 Ta- 
larów. 
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$ 13, 
o Krwawniku. ' 


123. Krwawnik, połacinie Carneolus, po- 
niemiecku Carneol , pofrancuzku CoFnaline , 
ieft kamień, albo zupełnie, albo przynaymnity 
w pół przeżroczyfty , różnego cieliftego ko- 
loru, Jedne bowiem są białawe; drugie caer- 
wenawe, Saydus zwane , trzecie iasno , albo 
ciemno - czerwone, a te nayczyścieysze ; 
czwarte blade z kropkami niby krwawemi , 
Gemma Stephani nazwdhe: piąte nakoniec pla- 
mifte, albo brgan Zażywaią się naywię- 
_ cey do wyrzynania piectątek, 

124. Oryentalne nayduią się około Babi- 
lonu, w Ormisńfkiey ziemi, Arabii, Egipcie, 
Cyprze, i na wyspie Cey/on: a te bardziey są 
przeźroczyfte, Kuropeyfkie zaś ciemnieysze 
ma Grecya, Włochy, Szwaycary , Niemcy 
nad Renem, Węgry, Czechy, Ssxonia i Sląfk ; 
maią się naydować i ku Karpackim górom, 
a osobliwie około Nowegotargu. 

125. Ledwie nie każdemu Krwawnik zna- 
iomy ieft; i wiadomo, że cena iego nie ieft 
bardzo wysoka: iak więc nie łatwo komu 
chce się go fałszować , tak przez pospolitą 
znalomość łatwie poznanym bydź może, Od 
skła farbowanego różni go twardość. 


RO Z- 
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ROZDZIAŁ H 


o Kleynotach ciemnyth. 

Keynoty ciemne są kamienie różnego 
140 koloru, między innemi koszto- 
wnieyszemi, albo wcale nie mające pizeżro- 
czyftości, albo bardzo mało. Podług mego 
zdania, tylko się tu pomieścić mogą: Tur- 
malin, Chalcedon, Onix , Swiatowe oko ; 
Turkus, 

NEA 


o Turmalinie. 

127. Turmalin, albo Tryp, u Niemców 
Aschentrecker nazwa yy, ieft podług Baumerta 
kamień w pół przeżroczyfty , koloru ciemno- 
brunatnego , który tę ma własność , iż mier- 
nie rozpalony, i w popiół włożony iedną ftro- 
ną popioł da siebie przyciąga; a drugą od- 
rzuca. 

128. Nie dawno się ten kamień zjawił w 
Europie, naypierwey z wyspy Ceylon przy- 
wieziony. Lemery pierwszy raz go pokazał 
Akademii Paryfkiey w Roku 1717. teraz go 
Holendrzy doftatkiem do Europy dla zyfku 
sprowadzili. 

129. Już teraz i różne Turmaliny sę zna- 
iome, i na różnych mieyscach wynalezione, 
Namienia Bruckman o czarnych , żółto briina- 
thych i zielonych, a czasem maią się naydo- 
wać i błękitne. Europa ma one mieć w Sa- 
ta- 
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xanii ; Czechach, Narwegii; Ameryka w 
Brazylii, 
WRC? 


o Chalcedonie. 


130. Chalcedon , połacinie Chacedonius , 
poniemiecku Chalcedon, pofrancuzku Chafce- 
doine, ieft kamień ledwie co przeźroczyfto- 
ści maiący , ciemnawy i mg'ifty. Kolor iego 
siwy, słabo z innemi kólorami pomieszany. 
Chcąc przez ten kamień patrzyć, zdaje się, 
że się patrzy przeż grubą mgłę. W ogniu 
kolor traci i bieleie. 

13t. Jedne są siwa-zielonawe , drugie ŝi- 
wo-brunatne , trzecie siwo- błękitne, czwarte 
biało-siwe , piąte plamifte i bręgowate, Trze- 
cie są właściwie Oryentslne, a czwarte Eu- 
ropeyfkie. Oryentalne nayprzednieysze wpa- 
dają prawie w kolor purpurowy , albo błe- 
kitny, a przeglądaljącym się w nich, poka- 
zuią kolory tęczy. 

t32. Oryentalne nayduią się w Egipcie, 
i na wyspie Czyłon: Furopeyfkie zaś we Fran- 
eyi, Włoszech, Węgrzech , Czechach , Saxo- 
nii i Sląfku, Pospolicie zamykają się wín- 
nych kamieniach , i częftokroć w jednym ka- 
mieniu będzie ich kilka razem. 

135. Nie są bardzo kosztowne, i zaży- 
waią się do wyrzynania pieczątek , iak Krwa- 
wniki: a chociażby Krwawnikom podobne by- 

TOM II. D 
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ły, tym się przecięż różnią, że Chalcedony 
są mglifte, siwe, mało co z innemi kolora- 
mi mieszane, a Krwawniki w kolorze jasne i 
przeźroczyfte, Maig bydź w Powiecie Spizkim. 


§. 3- 
o Onixie. 

134, Onix, we wszyftkich prawie ięzy- 
kach podobnież nazwany , ieft kamień ledwie 
co przeźroczyftości maiący, w kolorze po- 
dobny do paznogcia ludzkiego. Zawsze się 
fkłada niby z liftków , a ftąd dwoiakie wy- 
padsią gatunki. 

135. Jedne bowiem są, które się niby 
Ź cyrkułów fkładaia: między temi te, które 
wyrażaią wielkie podobieńftwo oka, nazwa- 
ne są Oculus Belli. Drugie maig warfty różnego 
koloru na sobie leżące, Memphitis albo Cama- 
buia zwane: w takich dawnieysi wyrzynali 
pieczątki, tak iż dso wyrznięcia inny kołor 
okazywało. Trzecie się. fkładaią plamami, 
lub bręgami Krwawniku, Achatka, Jaspisu , 
Chalcedony, 

136, Arabfki Onix jet naywłaściwszy: 
prócz tego nayduią się w Indyi, Ameryce, 
Egipcie , Ormiańfkiey ziemi, Europa zaś ma 
ie w Węgrzech, Włoszech, Czechach; Sa- 
xonii i Sląfku, U nas nie naydnię świade- 
„ctwa, gdzieby sie naydował. 
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|. 137. Ukrywa się w innych kamieniach, 
lak Chalcedon. Z żnacznych iego sżtuk robią 
się Tabakierki, i inne drobnieysze rzeczy, 


+ 4 
o Oku świata, 

, 139, Oko świata, połacinie Otułus mundi, 
poniemiecku Weliauge, pofrancuzku Oci! da 
monde, nie ieft czym innym, tylko wywietrza- 
łym Opalem, a przez to kamieniem inne wła- 
sności maiącym. Kolor ma taki, iak Onix, 
lecz wcale nie ieft przeźroczyfty. 

139. Trafiło się przypadkiem , Że na ten 
kamień cóś wilgotnego wylano ; aliści się 
` pokazał bydź przeżroczyftym. Stąd się po- 
kazała iego własność, że w czymkolwiek na- 
miocżony , nabiera przeźroczyfłości, gdy 'u. 
schnie ciemnieie. Toż się dzieie w oliwie, 
lub olein , ale iuż potym wody zażyć do nie- 
go nic można, 

140. Prócz naturalnych, ieft wiele przez 
sztukę zrobionych z innych kamieni różnego 
koloru. Naturalne, prócz różnych innych 

| krajów, naydaią się w Europie, a nayobficiey 
w Węgrzech około gór Karpackich. 
$. 5. 
o Turkusie. 

141. Turkus, połacinie Turcoides, po- 

niemiecku Tirkis, pofrancuzku Turgois , ieft 
D g 
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kieynot nieprzeżraczyfty , koloru błękitne- 
go, w różney odmianie, Jedne bowiem są 
białawo-błękitne, drugie żółtawo- błękitne, 
a trzecię zielonawo-błękitne. 

142. Oryentalne osobliwie pochodzą z 
Persyi , są nayprzednieysze, i rzadko docho- 
dzą wielkości Włofkiego orzecha. Góry Fi- 
vuzkach wPersyi, i Firous nie daleko Kaspiy- 
fkiego morza , nayobfitsze ich Kopalnie maią. 
Furopeyfkie są bardziey zielonawe , lub bia- 
ławe , i nayduią się w Hiszpanii, Węgrzech i 
Sląfka. 

143, Lubo się ten kleynot, iak nayprze- 
dnieyszy kamień śiifować daie, nie przecięż 
pewnieyszego, iako że ieft tylko skamienia- 
łym zębem iakowego zwierzęcia, Naypier- 
wszy to odkrył Reaumur Mem: de I Acad: 
1715. Swieżo wykopany 'nie ma należytego 
koloru, tylko Żyłki iakoweś, dopiero gdy 
w ogniu będzie upalony, przychodzi do do- 
fkonałości. 

144. Bywa to czasem, że i nayprzedniey- 
szy jasność i kolor utraca, w takim przypad- 
ku wrzuci się w oleięk migdałowy, i poftawi 
przez dwa dni w ciepłym popiele; albo się 
tylko natrze oleć vitrioli, a wróci się iasność 
i kolor, 

145. Między. doświadczeniami prawdzi- 
wego Turkusu, może sie to poczytać za 
naypewnieysze, Każ zrobić ługu wapienne- 
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go, i puść kroplę na kamień, ieżeli się wo- 
da zafarbnie, będzie znakiem przedniego Tur- 
kusu. Prócz tego, Turkus prawdziwy w dzień 
ieft błękitny , a przy świecy zielony. 

146. Pokazuią doświadczenia od Fenckela 
i innych czynione, że z różnych kości, a oso- 
bliwie kopaney słoniowy , Momotowa kość w 
Mofkwie zwaney , można upalić Turkusy , nie 
maią przecięż twardości równcy' prawdzi- 
wym. Cena prawdziwego Turkusu dawnisy 
była wielka; teraz wielkeści lafkowego o- 
rzecha naywięcey ro. Talarów kosztuie. 


ROZDZLAŁ TIV: 
o Kleynotach fałszywych, 


: pod imieniem Kleynotów fałszywych, 
4T: nie rozumiem ia tu owych , które 
z skła przez sztukę są robione , ale naturalne 
kamienie, które przeźroczyftością i kolora- 
mi podobne do Kleynotów, od niewiadomych 
za takie poczytane bydź mogą. Kamienie 
zaś takie są: Kryształ górny, Kwarzec, 
Szpat, Kizeł, 
1 


o Krysztale górnym. 


149. Kryształ górny, ziemny, kamienny, 
naturalny, wolno go nazwać jak się podoba, 
połacinie Crystąllus montana , poniemiecka 
Bergkristall , pofrancuzku Cristal de Roche, 
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ieft kamien miękki, przeźroczyfty , albo sze- 
ścioboczny, albo bez kształtu: pospolicie 
czyfty , a częftokroć i kolory maiący. Stalą 
uderzony daie ogień, 

149. Czyfty bez żadnego koloru, ieft po- 
dobny do Kryształu robionego. Te zaś, któ- 
re maig kolor, są wielorakie, i zowią się u 
Niemców Fliissr, z przydztkiem imienia Kley- 
notu, do którego są podobne, My nazwie- 
my, naprzykład fałszywym Rubinem , Sma- 
ragdem it. d, 

150. Fałszywy Rubin, ieft Kryształ sżę- 
ścioboczny , maiący kolor albo wcale czer- 
wony, albo z błękitnym, lub żółtym nieco 
zmieszany, zawsze przecięż przeźroczyfły. 
Fałszywy Szafir, jeft Kryształ przeźroczy- 
fty koloru błękitnego, iaśnieyszego , lub cie- 
mnieyszego. Fałszywy Topaz ieft Kryształ 
przeźroczyfty , żółtego , albo żółtawo zielo- 
nego koloru; częftokroć kolorem tym tylko 
niby błonką powleczony bywa. Fałszywy 
Smaragd ma kolor zielony, ‘albo seledynowy. 

i51. Prócz tych, są ieszcze Kryształy 
ciemnych kolorów. Są wcle czarne, zawsze 
przecięż przeźroczyfte, Czarniawo-czerwo- 
ne, maiące- podobieńftwo do krwi ugotowa- 
ney, i brunatne. 

152. Nayduią się w bardzo wielu miey- 
scach, osobliwie w Szwaycarach całe góry 


' maig czyfty Kryształ. Podobnież feft w gó- 
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rach Alpeyfkich i Pireneyfkich. Czechy i 
Sląfk maią także Kryształy osobliwie farbo- 
wane, Góry Karpackie nie są bez Kryszta- 
łów: powiadaią, że się u nas naydować ma- 
ią w Woiewództwach Kiiawfkim i M$cisła- ` 
wfkim. Mogą się i na innych naydować miey- 
scach w różnych kamieniach, nawet i w po- 
spolitych polowych. k 

153. Kryształowi białemu czyftemu mo- 
żna przez sztukę dać różny kolor. Rozpalony 
kilkakrotnie, i gaszony w essencyi Bezettae, 
faie się ciemmno-czerwonym: gaszony w tyn- 
kturze Coccionellae , Raie się podobnym do 
Rubinu: w tynkturze czerwonego Sandału, - 
ftale się ezarno-ezerwony: od tynktury sza- 
franowey nabiera podobieńftwó Topazu: od 
solucyi Lakmusu, przyimuie podobieńftwo 
Safiru: od soku spinae cervinae ftaie się niby 
Ametyftem: a od Lakmusu z Szafranem zmie- 
szanego, doftaie kolor $maragdu, 

154. Z Kryształów tych górnych, topią 
się naypzrednieysze kryształy cobtone* Wy- 
rabiaią się z nich różne rzeczy. Drobnieysze 
różnie osadzone łatwo niewiadomego oszu- 
'kać mogą , że są kleynotami: różnica się prze- 
<ięż w tym pokazuje, Że kryształ z ziemi 
wykopany ieft pospoliciey sześcioboczny , 
kleynoty więcey boków.maią: że kryształ 
daie się żelazem rysować, kłeynoty nie ta- 
two, Od kryształu robionego tym. się różni. 


+ 
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że kryształ ziemny ftalą daie ogień, czego 
nie czyni robiony. Ztymwszyftkim kryszta- 
ły ślifowane nie żle się wydaią. 


. 2 
o Szpacie przeźroczystym. 


155. Szpat, we wszyfifkich prawie ięzy- 
kach podobnież nazwany, ieł kamień pospo- 
lity, maiący nieiakie podobieńfwo do oczko- 
watey soli, mniey lub więcey czyfty, niby 
z liftków , albo wark złożony. Różny ieft, na- 
przykład wapienny , gipsowy i t.d. Nie ka- 
żdy przecięż w moim przedsięwziętym po- 
rządku na to tu mieysce należy: tu tylko bo- 
wiem' oddzielam przeźroczyfte , farbowane i 
kryftalizowane , które mogą mieć niejakie po- 
dobieńftwo do drugich kamieni, inne zaś na 
inoym mieyscu opiszę, 

156. Szpat przeźroczyfty, ieft kamirń 
miękki różnego koloru: biały, żółtawy i żył- 
kowany: cżarniawy i zielonawy. Biały w ma- 
tych sztuczkach nie trudno przychodzi wszę- 
dzie naydować , nayobficiey się przecięź pay- 
duie w Mofkwie koło Archangcu, na wyspie 
Niedźwiedzicy. W Szwaycarach ieft czarno i 
czerwono-żyłowany. ; 

157. Do tego rodzaju należy ów prze- 
Żroczyfty kamień Kryształem Island/kim zwa- 
ny, przez który patrząc, wszyfikie rzeczy 
podwoynie się pokaznią, Nayduie się w Is- 
landyi i na innych mieyscach, 
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158. Szpat śklanny ieft prawdziwie nie- 
co twardszy od poprzedzającego, podobnież 
jednak o ftal uderzony ognia nie daie. Różny 
ieft: biaby, fioletowy, ciemno-siwy , zié- 
lonawy, 

159. Szpat kryftalizowany ieft przeźro- 
czyfty, różną kryftalizacyą maiący ; różni się 
tym przecięż od kryształu górnego, że ni- 
gdy nie ma końców oftrych. Czasem wiele 
niby jakich ziarn bywa fkupionych. Co do 
kryitalizacyi iego, ieft wieloboczny , cztero- 
_ boczny ,sześcioboczny, ośmiobeczny, i t.d. 
okrągły, różyczkowy, i t.d, 

lóo. Wszyftkie te Szpaty obficie naydu- 
ją się w górach kruszcowych: nie są jednak 
taką osobliwością, aby sie między kamienia- 
mi na polach, lub rzekach nie naydowały. 
Gdzie się w górach obficie nayduią, czynią 
nadzieię obfitych kruszców, Zdatność ich 
naywiększa ieft, że się upalaią na piasek , iak 
srebro ślniący- 

161. Przeżroczyftością i kolorami tych 
kamieni uwieść się może niewiadomy, poczy- 
tuląc za bardzo kosztowne: doświadczenia 
więc Szpatów są te. Po większey części Ser- 
waser wre na nie puszczony: w ogniu rozpa- 
lone trzeszcząc rozlatnią się w sztuczki: są 
miękkie, i o ftal uderzone ognia nie daią. 


$. 3. 
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o Kwarcu przeźroczystym. | ; 


162. Podobnież , iak poprzedzające, Kwar- 
ce ciemne na inne mieysce zofławuię do opi- 
sania, tu tylko wymienię przeźroczyftć, Kwa- 
rzec (równie winnych ięzykach tak nazwa- 
ny ),ieft kamień maiący wprawdzie niejaką 
twardość „ale przytym kruchy: daie od ftali 
nieco ognia: ma wiele w sobie rys, i w$dsie 

„się nakształt kawałka iakiey soli, 

163. Przeźroczyfty ieft biały, ieft wie- 
lorako farbowany: są bowiem czerwone , błę- 
kitne , zicłone , fioletowe i czarne , a we 
wszyfłkich tych kolorach iaśnieysze , lub cie- 
mnieysze. 

164. Do robienia skła bardzo jeft zdatny: 
skło bowiem z niego i przednie i mocne ieft. 
Biały wszedzie się po polach naydować mo- 
że: a osobliwie ciemnego sztuki czasem do 
kilku cetnarów widzieć się daig. Przeźroczy- 
fty zaś, f rbowany , czarny ieft w Norwegii: 
żółty w Czechach : biało - żółtawy w We- 
grzech: fioletowy w Saxonii i Czechach; 
błękitny i fioletowy w Szwecyi: czerwony i 
czarny w Oran w Afryce. Pozaać go łatwo 
można po rysach wewnętrznych i kruchości. 

$.7 4. 
o Kizłuch przeźroczystych. 

165. Mineralogiftowie wprawdzie te wszy- 
ftkie kamienie różnego gatunku nazywaią Ki- 


4 
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złami , które przez długość czasu i różne 
przypadki , oftrza swoie utraciwszy , ftały 
się okrążonemi: idąc przecięż za Walleryn= 
szem i niektóremi innemi, Kizłami nazwać 
można owe bardzo znaiome kamienie , które 
u nas pospolftwo nazywa Zanokcicami. Mię- 
dzy temi niektóre są dość przeźroczyfte. 

166. Kizeł więc ieft kamin pośredni 
między ciemnemi i przeżroczyfemi : nieco 
twardy, ale miększy przecięż od krzemienia: 
wewnątrz bez rys pospolicie, Co do koloru, 
bywa biały, brunatny i czerwonawy, 

167. Ciemne wszędzie się naydt ią , oso- 
bliwie rzeki i ftramyki ich są pełne , między 
któremi nie ieft osobliwością naydować prze- 
źwoczyfte; ale gdy będą ślifowane , za krów 
tki czas na wolnym powietrzu jasność swą 
utracaig, Chimicy są przeświadczeni, że w 
każdym Kizlu ieft nicco złota. 


ROZDZIAŁ V. 


o Kamieniach dla rzadkości kosztownych, 


16g. 43 to te kamienie, które lubo nie docho- 

dzą owey zbyteczney ceny kleyno- 
tów , że jednak nie są pospolite , że są wzię- 
te, malą :swóy szacunek przyzwoity, wię- 
kszy przecięż nad inne, Takiemi są: Achat, 
Jaspis, Porfir, Malachit , Lazurowy, Ormiań- 
fki, Amiant, Asbeft, Linkur, Kacholong , 
Nanniefter: i Gwiazdowiec. 
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o dAchacie. 


NIE 


169. Achat, albo Agat, podobież i w in- 
nych ięzykach nazwany, ieft kamień twardy, 
różne kolory maiący, w przełamaniu ślniący 
się, do ślifowania zdatny: o ftal uderzony 
sowicie ognia daie, iet w pół przeźroczy” 
fty,i pewnym gatunkiem Kizłu. 

170. Troiako Achaty podzielić się mogą; 
na farbowane, upftrzone i figurowane. Far- 
bowane ieden tylko maią kolor: takie są czar- 
niawe , brunatne, siwe i t. d. Upftrzone maig 
razem kilka kolorów; takie są Zescachates 
białożywotne: Haemachates z czerwonemi ży- 
lami: pierwszego białe plamy są na dnie czar- 
nym, brunatnym , lub siwym ; drugiego ży- 
ły , albo krople czerwone na dnie takowym- 
że. Sardachetes ma plamy blado- czerwone. 
jaspachatesieft zielony z czerwonemi kro- 
plami. Prócz tego są leszcze o trzech i ezte- 
rech kolorach, 

171. Figurowane różne na sobie maią od 
przyrodzenia malowane rzeczy. Na iednych 
są niby litery, herby: na drugich gwiazdy, 
miesiąc: na innych niby bulająca woda: na 
innych ieszcze niby koralowe gałązki. Nie- 
które na sobie wyrażają krzaki, drzewa, 
zwierzeta, i t. d, 

172. W Wiedniu ma się naydować Agat 
wielki , mający na sobic te litery; B. XRI- 
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STORS. XXX. Na innym mieyscu ma na so- 
bie drugi wyrażać herb Szwedzki, trzy ko- 
rony. W Upsalu w Szwecyi ma bydź wielka 
tablica z Agatu , którey iedna ftrona pokazu- 
je przeprowadzenie ludu Jzraelfkiego , druga 
Sąd oftateczny. Nie każdemu się przecięż 
chce wierzyć, aby te osobliwości od przy- 
rodzenia były uczynione, 

173. Można bowiem przez sztukę na šli- 
fowanym Achacie odmalować , co się podo- 
ba. Co się bowiem piorkiem na nim odmalu- 
je solucyą srebra, kilka razy powtarzając, i 
przesuszaiąc ; zoftławi malowidło brunatne, 
albo czerwone. Przymieszawszy do tey solu- 
cyl czwartą część sadzy i czerwonego Wayi- 
sztynu, będzie malowidło iasno - brunatne, 
Wziąwszy zaś, zamiaft sadzy i Waynsztynu, 
„lumen plumosum, będzie fioletowe, 

174. Lecz małowidła sztuczne łatwo się 
poznać daią, w ogień bowiem wrzuciwszy , 
cała zmyślona ozdoba niknie. Doświadczenie 
przecięż inne bez szkody uczynić można. Po- 
maże się serwaserem , i na kilkanaście godzin 
w wiigotnym mieyscu położy, a malowidła 
sztuczne zginą : lecz położywszy potym na 
słońcu , za kilka dni powrócą, 

175. Powracam do Achatów naturalnych: 
Achat w kolorach nayduie się w różnych kra- 
iach, Europy ; figurowany ieft wprawdzie i w 
Niemezech , Czechach, Sląfku , ale nayprze- 
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dnieyszy w Indyi, U nas napisał Duńnczewfki 
w swoim Kałendarza na rok 1767. że w Do. 
brach Radziwiłowfkich nalazł się tak wielki, 
iż 4 woły pod niego zaprzężono. Obiwiam 
się, czylf to tylko nie był kamień młyńfki. ` 
176. Z większych sztuk wyrabiają się ró- 
żne rzeczy , a malowane chowaią się dla 
osobliwości. Proba prawdziwego icft wielka 
twardość i obfite od ftali ognia dawanie. 


88: 
o „Jaspisu, 

177. Jaspis, w innych ięzykach podo= 
bnież nazwany, ieft kamień kwarcowy, mo- 
cny, ofłal uderzony ognia daiący: nieprze- 
żroczyfty wprawdzie, ale kolory przyliemne 
maiący, i polor przedni przyimulący, 

178. Ca do koloru wieloraki ieft, Biały, 
siwy, różnie czerwony , fioletowy, żółty, 
brunatay, błękitny, czarny, zielony, biało 
lub błękitno-żyłkowany: biało, żółto, czer 
wono, zielono kropkowany , lub plamiony : 
różne malowidła, i niby pisma na sobie ms- 
iący i t. d. 

'179. Jaspisy różne w bardzo wielu nay- 
duią się kraiach, Są w Hiszpanii, Francyi , 
Szwecyi, Czechach, Sląfku, Szwsycarach, Sar- 
dynii, Sycylii, Tofkunii, w Grecyi i Syberyi, 
Namienisią pisarze, że góry Norzyń/kie w Sy- 
beryj, niektóre Kaukazu pełną są Jaspisu. Pal- 
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jas upewnia, Że w okolicy Or/kaia są całe 
góry, pagórki i opoki Jaspisowe, i że Kir- 
gizowie groby swoie robią z Jaspisu. 

180. Kopią się z ziemi, mieyscami prze- 
cięż i po wierzchu ziemi naydować się mogą, 
Rzetelność Jaspisu pokaznie się z twardości , 
i przyiemności koloru. U nas mam wiado- 
mość, że się ma naydować w Litwie, i w Po- 
wiecie Owruckim, Wyrabiaią się z niego Ta- 
bakierki i różne inne rzeczy. 


$. 3. 


o Porfirze. 


181. Porfir ieft gatunek Jaspisu , ale grub- 
sze ziarna w swoiey mieszaninie maiący, i z 
różnemi innemi kamykami pomieszany: albo 
ieft kamień Kwarcowy nieprzeżroczyfty, ma- 
jący w sobie ziarna różnych innych opoczy- 
ftych kamieni. 

182. Gatunki iego są troiakie: właściwy 
Porfir, Brokatel i Granit. Porfir właściwy 
ieft koloru czerwonego , brunatnego , lub 
czarniawego z białemi ziarnami. Jeft i zielo- 
ny , i purpurowy z różnemi ziarnami. Bro. 
katel od niektórych między marmury policzo- 

« ny ief czerwoniawy z żółtemi ziarnami. Gra- 
mit jeft czerwonawy z ziarnami czaraemi, 

183. Nayduie się naypzrednieyszy w 
Arabii: potym we Francyi, Włoszech , Gre- 
cyi, Niemczech, Czechach. Nie tiudno gó 


RAMIE 


s4 NIEL 


w małych sztukach i u nas naydować na 
wierzchu ziemi. Z wielkich sztuk robią się 
ołtarze, kolumny, i różne naczynia, Porfiry, 
albo Granity do owych Obelifków Egipfkich, 
- między cuda świata policzonych , były spro- 
wadzone z Arabii: niektórzy przecięż niechcą 
wierzyć » aby to były naturalne kamienie ; 
ale przez sztukę lane, 
y 4. 
o Alalachicie. 


184. Malachit, albo kaniień ślazowy ; 
poniemiecku Papelstrin: ieft nieprzeźroczy- 
fty : ma kolor liścia topolowego , albo ślszo- 
wego: czasem ma niejaką błękitność i Żyłki 
białe, lub czarne plamy. Mineralogiftowie 
liczą go między kruszce miedziane, 

185. Nayprzednieysze gatunki tym się 
od innych kamieni rozeznać mogą, Że maią 
w sobie niby promienie od śrzedniego punktu 
pochodzące: a inne są niby z warft fkładane. 

186. Nayduią się w Węcrzech, Włoszech, 
Czechach, Tyrolu, Saxonii, Słąfku i Sybe- 
ryi, U nas niewiem gdzieby go widziano. Z 
większych iego sztuk robią się kubki, trzon- 
ki í różne inne rzeczy. 


o Kamieniu Lazurowym. 

197. Kamień Lazurowy , połacinie Lapis 
łasuli, poniemiecku Lazursteiń , pofrancuzku 
Pier- 
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Pierre dT Azur , ieit gatunek niejaki Jaspisu ` 
bardzo wysokiege błękituego koloru. Nie- 
który ma tu i owdzie żyłki niby złote, srebr- 
ne, lub białe: żyłki te przecięź nie są zło- 
te, iak dawniey mniemano, ale sjarczyfte, 

188. Nayduie się w Ameryce, w lndyi, 
Arabii, Egipcie, w Persyi i Golkonda, Euro- 
peyfkie są w Hiszpanii, Włoszech, Węgrzech, 
Czechach, Sląfku, ule tak miękkie, że się 
Żywo palerować nie daią. U nas, za świade- 
ctwem Długosza i Kromera, ma się naydo- 
wać pod Chęciaem: podobnież ma bydź pod 
Pinczowem. Jeft wieść, że w. Woiewództwie 
Kiiowikim wykapuią się drobne. Ztymwszy- 
ftkim pospolicie się nayduią w kopalniach 
złotych , lub miedzianych; albo o takich 
kruszcach w blifkości upewnłaią. 

189. Bywają czasem sztuki poł-łokcjowe, 
ale bardzo rzadko. Wyrabiaią się z nich ta- 
bakierki ł inne kosztowne rzeczy: a z dro- 
bnieyszych paciorki na rożańce i koronki. 
Owa bardzo przednia farba Ultramarin zwa- 
na, bardzo wysokiey błękitności, ieft z tego 
kamienia: która iak się robi, namienię ku 
końcowi tey Xiążki, 

190. Między inge doświadczenia pra- 
wdziwego Lazurowego kamienia, może się 
to położyć, że rozpalony, i w occie uga- 
szony, ięszcze żywszey nabiera błękitności. 

10M l E 
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domirfkim. 


sie opisał między ziemiami. 


” 
. 4* 


tylko w nim bardziey bieleie, 


o Kamieniu Ormiańskim. 


19r. Kamień Ormiańlki jekt nieco podo- 
bny poprzedzaiącemu , tylkó że iego błęki- 
tność wpada nieco w zielone, i nie ict Żył- 
kowany , ale białemi kroplami upftrzony. Na- 
zwany ieft kamieniem Ormiańfkim, że go này- 
pierwey w ziemi Ormiańlkiey kopano, 

192. Teraz się inż nayduie w wielu kra- 
iaeh: w Węgrzech, Czechach, Ssxonii i Ty- 
rolu, i pospolicie przy kamieniu Lazurowym. 
Wykopuie się wnierównie wiekszych sztu- 
kach, iak poprzedzający. U nas ma się naydo- 
wać pod Węzdołami w Woiewodztwie San- 


193. Wyrabia się podobnież, iak kamień 
Lszurowy, na różne rzeczy ; osobliwie robi 
się z niego błękitna farba Borgółau zwana, 
podleysza od Ultramarinu: owszem i ten 
Bergblau różny ieft od naturalnego , który 


o Amiaucje i Asbeście 


194, Amiant, od Niemców Berg/lachs, to 
jekt Len górny, albo ziemny nazwany, ief 
kamień pospolicie siwy, na wodzie pływaią- 
cy, z nitek niby do rozebrania łatwych zło- 
żony, i nieco giętki; w ogniu trwały, lecz 
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195. Naydnie się w Syberyi, Mofkwie, 
Szwecyi, Węgrzech, Czechach, Korsyce, a 
naydłuższe gitki dziący w Turczech, Osobli- 
wość tego kamienia na tym zawisła, Że nitki 
iego prząść, i na płotno wyrobić można, 
którz nietylko w ogniu jeft niefkażone, lecz 
owszem się w nim przeczyszcza, 

196. Robienię takiego płotna, lubo cza- 
sów naszych między zagubione sztuki liczyć 
trzeba: przecięż tui owdzie pokazuią kawał- 
ki, iako dzieło tych wieków. Robi się zaś 
tak, Namńoczy się kamień na iaki czas w cie- 
płey wodzie: rozbiera się potym, i płocze 
podobnież w ciepłey wodzie póty, aż się sa- 
me czyfte nitki bez brudu i ziemi zoftaną. 
Nitki te wysuszą się, wygręplnią, i w oli- 
wie dla giętkości namoczą. Tak przygoto- 
wanych nici, dwie części uprzędą się z jedną 
częścią bawełny, wełny, lub inu: w przę- 
dzeniu zaś zamiaft wody, lub śliny ,-zaży- 
ie się oliwy. Z tey przędzy potym utkane 
płotno, wrzuci się w ogień; bawełna, lub 
wełna się wypali, a płotno amiantowe się zo- 
ftanie. Z cieńszych nici pozoftałych robi się 
papier, który nigdy w ogniu nie zgorzeie. 

197. Podobny poprzedzaiącemu Amian- 
towi ieft Asbeft, kamień podobnież nitki mą- 
iący, ale twarde i kruche: u niektórych wea- 
ie się nitki nie oddzielnią, kolor iego jeft 
siwy , zieloaawy , lub czarniawy. Łatwo go 

E z 
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rozeznać od Amiaatu , Asbeft bowiem wwo- 
dzie na dno upada, 

198. Nayduie się `w Syberyi, w górach 
Pireneyfkich, i niektórych mieyscach w Niem- 
czech. Szukano sposobów, czyliby się prząść 
nie dał, ale dotąd nie wynaleziono. 


o Linkurze i Kacholongu. 


199. Linkur, u Niemców Zuchstein , albo 

Rysi kamień zwany, ieft gładki, o ftal ude- 

rzony daie ogień: w kolorze podobny do żół- 

tego Bursztynu, i ma wszyftie własności po- 

dobne Krwawnikowi. Nayduie się pospolicie 

w tych mieyscach, gdzie Krwawniki, podo- 
bnież na wyrzynanie pieczątek zażywany. 

200, Kacholong iet kamień biały, do O- 
palu nieco podobny, i wpół, przeźroczyfty: 
należy do gatuaków Agatku, i z pierwszego 
weyrzenią zdaie się bydź Kwarcem. Jeft twar- 
dy, daie się przecięż toczyć i polerować, 
przylmuiąc piękną iasność. W ogniu utraca 
przeżroczyftość, 

201. Nayduie się w Kałmuckiey ziemi 
poiedyneao , wrzece Kach zwaney: a że Kał- 
mucy w swoim ięzyku każdy kamień nazy- 
waią Chalong, więc urosło imię Kacholong. 
Wyrabiaią się z niego różne naczynia, które 
maią podobieńltwo do wpół przeźroczyftey 
porcelany. 
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o Nanniestrze i Gwiazdowcu. 


sog. Nanniefter kamień nie zbyt dawno 
ieft wynaleziony. Naypierwszy pofirzeżono 
w Czechach, albo Morawii , w Hrabftwie 
Nannieftr, Roku 1752. Jeft nieprzeźroczyfty, 
kolora mlecznego, z brunatno czerwonemi 
pasami, Ma twardość niemałą , i daie się pię- 
knie polerować. Wyrabiaią się z niego ftoli- 
ki, gerydony, i t. d. A 

203. Gwiazdowiec ieft koralu gatunek w 
kamień obrócony , achatowy lub marmuro- 
wy. Grunt iego ieft biały, siwy , żółtawy, 
czerwonawy, i t.d. Gwiazdy na nim po- 
spolicie są ciemne, różnego koloru. Slifuie 
się. Nayduie się w wielu mieyscach, i na 
Sląfku pod Massel. 


ROZDZIAŁ IV. 


o Kamieniach Rękodzielnych. 


204. przez kamienie rękodzielne rozumiem 

owe , które się znacznie do różnych 
robót zażywaią. Nie są to wpawdzie wszę- 
dzie pospolite, ale też nie bardzo rzadkie i 
obfite. Takiemi są Marmury, kamienie wa- 
pienne, Tras, Gips, Osły , Łupki, i t.d. ia- 
ko się w naftępuiących wymienią Paragtafach. 


B 
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S. Ek 
o Marmurach. 
205. Marmyr nieieft czym innym, tylko 
przednim wapiennym kamieniem , który ma 
różny kolor, daie się ślifować i polerować, 
Własności iego są: że cząftki w nim są dro- 
bne i równe, w egniu się upala na wapno, 
iako kamien wapienny: serwaser na nim Wre, 
jak na każdym wapiennym kamienia, Jeft to 
rzecz pewna z doświadczenia, ża w kopal- 
niach, gdzie się Marmury wybiorą, po wie- 
lu leciech znowu się nayduią. Pospolite Mi- 
neralogiftów jeft mniemanie: że Marmary fta- 
ły się z zwierząt morikich , w ziemię zako- 
panych. 

206, Marmury troiako podzielić się mo- 
gą: na poledyncze, nakrapiane i figurowane, 
Poiedyncze maią tylko ieden kolor: tak np. są 
białe , czarne , żółte, czerwone , brunstnę, 
siwe , zielone; wszyftkie przecięż upalone, 
białe -daig wapno. Makrapiane maią różnych 
kolorów plamy, albo żyły: tak np. na białym 
dnie są z siwemi żyłami: na czarnym z białe- 
mi, żółtemi, czerwonemi: na żółtym z czer- 
wonemi, lub białemi: na czerwonym z bia- 
łemi, żółtemi, czarnemi: na zielonym z ró- 
żnemi. Są też i palkowane w różnych kolo- 
rach. Figarowane różne pokazują malowidła: 
tak na Florenckich pokazują się miata, zam- 
ki, góry: a na Hafkich drzewa i krzaki, 
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207, Twardość ich ieft różna. Jetlne bo- 
wiem są miękkie , tak że łatwo rznięte bydź 
mogą. Drugie twarde , tak że wielkicy pracy 
do, ich rznięcia potrzeba. Trzecie śrzedniey 
twardogci , które się pospolicie zażywaią, 
Czwarte kruche , mało co zdatne. 

208. Nayduie się w bardzo wielu kraiach, 
Biały w Arabii , Persyi, Włoszech, Anglii, Sa- 
xonii i Sląlku. Czarny w Niemczech na nie- 
których mieyscach. Zółły w Algierze i w 
Niemczech gdzie niegdzie. Zielony w Grecyi, 
Biękitny we Florencyi. Czerwony w Chinach. 
Siwy i Kufowy w Niemczech. Brunatny w 
Qelandyi. Nakrapiany czarno, biało , czerwo- 
no, żółto, zielono, pafkowato w różnych tak- 
że ieft kraiach. A/rykań/ki ieft biały'i czer- 
wony. Mumidyi/ki siwy i żółty. Na Sląlku 
w niektórych mieyscach zielony i ciemny , 
czarny i zielony, biały z kolorem kwiatu 
Brzofkwiniowego. Figurowany ieft we Floren- 
cyi z miaftami, zamkami, górami. W Xię- 
ftwie Hafkim z drzewami. Na Sląfku z land. 
szaftami. 

209. IPolfka nie ieft bèz marmurów: ko- 
łumna bowiem w Warszawie jeft z marmuru 
z Chęcin sprowadzonego, Są więc u nas mar- 
mury pod Chęcinami , w Krakowfkim w górach 
Dębnik niedaleko Czerni; na polu pod Czarno- 
kozienicami. Nie daleko 7zuczyna ma się nay- 
dować czerwońy z białym. Nie daleko Skały 
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miafteczka ma bydź wiśniowy. Pod Kamion- 
ką nie daleko Krakowa ma bydź biało-czar. 
no-popielato upftrzony. Jeft wieść, że i o: 
koło Mira w Litwie naydawać się maią 

210, Marmury osobliwie zdobią Kościoły 
i pałace, Naysławnieysze są Włofkie , Fran- 
cuzkie , Flandryifkie i Blanckenburfkie w 
Niemczech , dla koloru, gęftości ziarna i 
piękności. 

211. Przez sztukę na Marmurach różne 
rzeczy mogą bydź odmalowaae. Odmałuie 
się na papierze co”się podoba, farbą zmie- 
szaną z koperwasem, solą, wodą, i dyftyilo- 
wanym petroleum, órez ałunem. Papier ten 
położy się między dwa Marmury, obwiążą 
się, i brzegi wofkiem obleią. Położone petym 
na kilka miesięcy na wilgotnym mieyscu, 
otrzymują na sobie malowidło. 

212. Nie nayduię przyzwoitszego miey- 
sca, iak tu, do opisznia Machiny , którą się 
nietylko Marmury, ale i różne inne kamienie 
wygodnie przerzynać mogą. Większa taka, ` 
lub mnieysza Machina, do większych, lub 
mnieyszych kamieni będzie zdatna. 

213. Każ zrobić krosna drewniane gasa: 
Tab: I. Fig: 1. którychby iedna ftrona daley, 
lua bliżey rozsunąć się mogła, iako widzisz 
w Figurze naznaczone bbb. W odległości, iak 
widzisz, są dwa belki cccc. Przez belek ieden 
w miieyscu d. przechodzą kleszcze, tu pra- 
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wda nie do poznania odrysowane, ale w Fig; 2. 
iaśniey osobno wyrażone, z śrabą do zakrę- 
cenia e, gdy się w mieysce i kamieh włoży. 
Przez drugi belek w mieyscu f. przechodzi 
śruba g, którą śrubuiąc kleszcze coraz wy- 
Żey się podnoszą: hh ieft misa otaczaiąca kle- 
szcze, na którą się woda zbiera w tarciu z 
kamienia spadaiąca: k ieft kamień zasudzony. 
214. U wierzchu oszdzi się piłka bez zę- 
bów mim, iak naypzednieyszey ftali, w osa- 
dzie także ftelowey nunn, Do tey osady są 
przymocowane eztery czopy ftalowe 0000. na 
których się w krosnach ga. tu i owdzie po- 
suwać może, W mieyseu u. osada się (kłada, 
i sztyftami mocuie na to, aby piłkę mm, o- 
sadzić, wyjąć natężyć i t.d, można było, Na- 
„koniec w krośnie a. osadzi się rekoieść p. 
cztery owalne fkrzydłu rrrr. osady się do- 
brze tyksiące, obracaiąca : a na drugiey ftro- 
nie da się sprężyna mocno s osadę s odpy- 
chaiąca. ź 
215. Gdy się więc kamień k. zasadzi, śru- 
ba g. póty się śrubuie, aż się kamień dotknie 
piłki mm. wtym polewaiąc wodą z misy bb. 
i szmerglem posypuiąc, obraca się rękojeść 
p. ile razy fkrzydła rrer. osadę n. trącą i po- 
sung, tyle. razy sprężyna s.odpycha i odsu- 
wa,atym samym piłka mm. kamień piłuie i 
rznie. Rozumiem, że się każdy domyśli, iż 
gdy piłka mm, lozem chodzi, kamień podno- 
sić trzeba przez śrubę g. 
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o. Wapiennych Kamieniach. 


216. Kamień wapienny, połacinie Lapis 
caltareńs, poniemiecku Kalkstein, pofrancuz- 
kn Pierre à chous, ieft kamien różny, które“ 
igo w powszechności te są własności i znaki. 
Koloru może bydź różnego, ale te kolory są 
nikczemne i słabe, Przełamany ma w sobie 
niby iakieś drobne ifkierki. Upaliwszy do pe- 
wney miary w ognia, gdy się potym wodą 
poleie, rozgrzewa się i rozsypuie. Nayprę- 
dzey iednak surowy wapienny kamień pozna- 
ie się, naluwszy na niego serwaseru „ten bo- 
wiem na nim wre į gotuje się: i im czyściey- 
szy jeft bez innego przymieszania, tym zu- 
pełnicy w strwaser wrzucony, rozpływa się. 

W, J: ft iego wiele gaātunków, ia prze- 
cięż tu tylko otych namienię, które do upa- 
lenia wiadomego wapna zdatne bydź mogą. 
W tym rozumieniu ieft gęfty, błyszczący i 
ziarnifty. 

218. Gęfty ledwie może bydż rożeznany 
od krzemienie, przecięż © ftal uderzony ognia 
nie daie, Koloru ieft różnego: biały, siwy, 
ciemho-siwy, brunatny, czerwony „zielony , 
czarny i żyłkowsny. 

219, Błyszęzący ma w sobie różną miesza- 
ninę, esobliwie gipsową, któr nakształt ia- 
kowychsi ifkierek w nim się wydaje. Jeft tak- 
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Że różnego koloru: biały, siwy, zielonawy , 
czarny, bręgowaty i pftrokaty. 

ago. Ziarnifty ma w sobie ziarna widome, 
Jeft biały, siwy, zielonawy i bręgowaty. 
Pierwsze kamienie gefte, daig wprawdzie do- 
bre wapno , ale nic białe, Z błyszczących wa- 
pno podłe: z ziarniftych i naybielsze i nay- 
lepsze. 

231. Kamieni wapiennych nsywiększa 
zdatność jeft na upalenie wapna do murowa- 
nia. Zdanie jef znaiących się na tym, że ka- 
mienie świeżo z ziemi wykopane i upalone, 
naylepsze daig wapno, Maia bydź suche, ¿ 
czyfte bez ziemi, białe, lub siwe. Zbierane 
na wierzchu ziemi, i w wodach, daig wa- 
pno naybielsze. "Rzadkie i niby dziurawe da- 
ią wapno naymocnieysze, 

222. Do palenia kamieni, albo są osobne 
piece , albo doły tylko, Piec robi się wiólko- 
ści iupodobaney, im przecięż wyższy ieft, 
tym lepiey się rozpala, W takim piecu osa: 
dzaią się gęfło kamienie, ieżeli przecię są 
zbyt wielkie, pierwey się potłuką, aby w 
czasie pieca nie rozsadziły. W tym zaś osa- 
dzaniu , albo układaniu kamieni, tu i owdzie 
wtykaią się lalki drewniane, które gdy się w 
czasie wypalą , zrobią lufty, iż się ogień 
lepiey między kamienie rózchodzić może, | 

223. Od spodu pali się egieh utrzymywa- 
ny około dni ośmiu. Lecz długość utrzy my- 
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wania egnia nie zawsze równa ieft: zawisło 
to od dobroci pieca i różności kamieni, W 
dobrym bowiem piecu, mierne kamienie w 
60. godzinach upalić się powinny. Po dofta- 
tecznym wypalenin zoftają się w piecu aż o- 
ftygną: tarcicami od deszczn i wilgotnego 
powietrza okryte. Mogą sie wypalać i w 
piecach ccgielnych zarówno z cegłą, kładąc 
kamienie na spod, a na wierzchu cegłę, 

224, Gdzie się palą w dołach, kopią się 
doły podłużne, a uczyniwszy od spodu z 
większych kamieni niby fklepienia, drobniey- 
sze na wierzch się nasypuią. Wierzch gliną 
zasypawszy zapala się. ogień, i pali póty, 
aż się kamienie rozżarzą, i żadnego dymu, 
lub pary z siebie nie puszczą. Oftygłe kamie- 
nie wywożą się, i nazywaią wapnem żywem, 
albo niegaszonym, 

225. Tak upalone kamienie od każdey 
wilgoci rezpałaią się nadzwyczaynie, i roz-- 
sypnią: rozsypane zaś zowią się wapnem ga- 
szonym. Ugasić so więc z umysłu trzeba, 
Pospalicie rozsypane na wolnym powietrzu 
kamienie, polewaiją się wodą, gracą lub in- 
nym narzędziem mieszają, i potym na scho- 
wanie w doły pakuie się ugaszone wapno. 
Kto zna fundamenta fizyczne , sposobu tego 
chwalić mie może, 4 parą bowiem nayle- 
psze wapna cząftki ulatuią, 
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226. Lepiey się więc uczyni tak. Zrobi 
się z gliny nakształt kiepifka: gdy wyschnie, 
nasypie się upalonych wapiennych kamieni 
półtora łokcia wysoko , na około obłożą sie | 
polnemi kamieniami, i zasypią zewsząd rze- 
cznym , lub innym piafkiem na lokieć grubo. 
Polcie się potym wodą póty , aż piasek i 
wapno przemokńą, Przytrafi się, że się pokry- 
cie piafku mieysczmi rozpadnie ; zaraz więc 
świeżym piafkiem zasypać trzeba, aby para 
nigdzie nie odchodziła. Tak ugaszone: pod 
piafkiem wapno, kraie się iak ser, i ieft bar- 
dzo przednie i długo trwałe. 

227. Proby dobrze upalonego wapna, pó- 
ki kamienie nie są gaszone , moga bydź te. 
Kamień powinień bydź przez trzecią część 
Iżeyszy, niżeli był surowy. Uderzony ma 
bydź głośny , nie głuchy. Połąny powinien 
prędko się kurzyć, rozgrzewać i rozsypywać. 

228. Ugaszone wapno miesza się z mniey, 
lub więcey dziarftwego piafku, podług do- 
broci wapna i piafku: rozczynui» się wodą, 
i natę mieszaninę osadzaią się cegły w mu- 
rze. Im ieft lepiey taka mieszanina rozbita , 
tym lepiey potym wiąże: tąd dawne mury 
dlatego tak są mocne, że dawniey nie żało- 
wano pracy na rożcieranie wapna iak nay- 
łepiey. 

220. Przed niedawnym czasem Lortot wy- 
nalszł sposób bardzo przedni zażycia wapne, 
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tak dalece, że się w murze w kamień obra- 
cn, i osobliwie na mokre mieysca ieft wy- 
śmienite. Taiemnica ta natym zawisła, Roz- 
czynia się wapno zwyczaynie , z jedney eze- 
ści dobręgo wapna, i trzech części piafku. 
Tym czasem osobno utłuką się na drobny 
proszek niegaszone upslone kamienie: a z te- 
go proszku wsypie się w owe rozczynione 
wapno tyle, ile potrzeba. Pospoticie się tyl- 
ko przysypuie część piąta; iednakże lepiey 
ieft wielości pierwey na małym kawałku do- 
świadczyć. Jeżeli bowiem usychaiąc rysnie 
się, znakiem ieft, Że się proszku, za wiele 
przysypało : ieżeli nie prędko twardnieię , 
znakiem jeft, że mało przydano, Z tymwszy- 
ftkim takiego wapna nie wiele się razem roz- 
rabie, bo prędko twardniele. 

230. Wapienne nakoniee kamienie na þar- 
dzo wielu są mieyscach, tak dalece, że 
rzadko które ziemne pola. i góry są bez nich. 
U nas naybielsze zdaie się bydź to wapno, 
które do Warszawy i innych mieysc , Wisłą 
sprowadzalą. s 

SARS 7 


o Trasie 


a31. Tras, tak z Holenderfkiego nazwa- 
ny, ieft kamień bardzo pożyteczny, lecz u 
'nas rzadko komu znaiomy. Kamień ten z zie- 
mi wykopany , ma kolor siwy, czasem bruna- 
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tny, albo żółtawy, jeft dziurkowaty, iak zu- 
Żel, albo gebka, ieft chudy, szorftki i o ftal 
uderzony kruszący się, W ogniu upalony fta- 
ie się twardszym, i czerwienieie, Miałko 
potłuczony, i z gaszonym wapnem rozpra- 
wiony, w bardzo twardy kamień się obraca, 
232, Nsyduie się naylepszy niedaleko Ko- 
lonii w Niemczech pod Andernach, (kąd go 
rożwożą do Francyi, Holandyi i innych kra- 


"jów. Jeft także nie daleko Frankfortu nad 


Menem, i w niektórych mieyscach w Xięftwie 
Hafkim. Pospolicie tam się Bd, gdzie 
w górach są Bazalty. 

233. Kamienie te zażywaią się do murów, 
osobliwie owych, które fłoią na wilgotnych 
mieyscach, albo wcale w wodach: mury bo- 
wiem od nich w kamień się obracaią. Zsży- 
waią się żaś tak: Wezmie się dobrego wapna 
niegaszonego tyle , ile się w tygodniu wyro- 
bić może: rozsciele się na obszernym kispi- 
fku na ftopę wysoko, i ugasi się. Na to na 
sypie się na ftopę grubo miałko tłuczonego 
Trosu, Około Frankfortu są młyny do mie- 
lenia iego. Tak rozesłane wapno i Tras po- 
leżą przez dwa, lub trzy dni. -Pó tych dniach 
przemiesza się należycie gracami, i w wielkie 
złoży kupy, które znowu dwg dni MIĘDYCH 
szone poleżą, 

34. Po dwóch tych dalszych dniach òd- 
dzieli się taka tylko część z rana, iska się 
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tegoż dnia wypotrzebować może, i rozbiia- 
jąc gracą, wodą się rozprawi, iak wapno, i 
zaraz się wypotrzebuie, W tym zawsze trze- 
ba bydź oftróżnym, aby na dzień więccy nie 
rozprawiać , jak ile się codzień wypotrzebo- 
wać może, i tak się codziennie poftąpi. 
$. 4 
o Gipsie. 

235, Gipsowy kamień ieft miękki, nożem 
się łatwo fkrobie, oftal uderzony ognia nie 
daie: rozbity wewnątz ma ślniące ifkierki. 
W ogniu upaloay, i ma proch fiłuczony, gdy 
się wodą rezprawi, twardnieie bez rozgrzania 
się. Jek zdanie Mineralogiftów , że sie (kła- 
da z wapieawey ziemi, kwzstm koperwaso- 
wym pomieszaney. 

236. Wiełorakie lego są gatunki: Gips, 
Alabafter, Selenit i Łupek gipsowy. Gips 
właściwie ieft kamień takowy, iaki się w po- 
przedzającey opisał liczbie: kolor się różni: 
pospolicie biały, fub iasne-siwy , czasem 
czerwonawy, czarniawy, lub zielonawy gru- 
bo, lub drobno ziamifty, 

237. Alabaster mu płasczyzuy śŚlniące, 
i dzie się nieco polerować: ieft biały, żółty , 
zielony, czerwony , czarny i upftrzony. S2- 
fnit fkłada się niby z samych blaszeczek, a 
każda blaszeczka ieszcze się rozbiera na dro- 
bnieysze: jeft koloru białego, lub żółtego. 
Łupek gipsowy, dzieli się na grubsze szyby. 
238. 
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238. Gips nayduie się w bardzo wielu kra- 
isch, i gdzie się w ziemi odkopie , bywa go 
czasem na 30, sążui grubo. Alabafter jeft 
wprawdzie rzadszy, przecjęż nie iefi ósobli- 
wością. Jak Gips, tak i Alabafter jeft u nas. 
Gips się nayduie w Wielkizy Polszce około 
Kcyny : w Maley Polszce pod Staszowem , 
Szonczm. Jeft i pod Tręblową, Wiślicą.  Ala- 
bafter zas ma się naydować na Podolu pod 
„Czaruokozienicami,i w ziemi Przemyślkiey, 

239, Z Alabaftra w Niemczech, osobliwie 
w Norymberdze, różne piękne wyrzynaią rze- 
czy. Gips zażywa się do robionych Marmu- 
rów, i roboty sztukaterfkiey: by zaś był do 
tego zdatny, musi sie pierwey upalić. 

240, Dla upalenia iago nie trzeba tak wiel- 
kiego ognia, iak do wapna. Jeżeli się pali w 
całych sztukach, piec się tyle tylko ogrzeie, 
ile potrzeba do upieczenia chleba: ztynawszy- 
ftkim wrzucanie go w takie gorąco, czefto- 
kroć powtorzyć potrzeba, wtedy bowiem 
dopiero doftatecznie ieft upalony , gdy rozbi- 
ty wfkróś będzie iednakowey białości. Inni 
go surowo tłuką na miałki proszek ,i sucho 
wsypawszy w kocioł ftawisią.na ogień. Bę- 
dzie się gotował, jakby wodą był nalany: 
mieszaią go: a gdy się gotować przefiunie , 
odsywaią go i oftudzaią. Do zażycia potym 
rozprawia się wodą, i rzeczy z niego, czyli 
robione, czyli odlewane, twardnieją. 

TOM IL p 
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NACH 
o Kamieniach Ciorowych, Młyńfkich i Osłach. 


241. Ciosowe kamienie są pospolicie pias 
fkowe, od znacznych fkał odkowane: a Że 
się różnemi narzędziami okrzesuia , albo się 
znich żelazem różne rzeczy wyrabiają, ftąd 
się zowią ciosowemi. Kolor ich bywa biały, 
żółtawy , błękitnawy „czasem żyłkowany. 

242. Ten który ief ziarna grubszego ob- 
cina się w kwadratowe sztuki, Quaderstein u 
Niemców zwane, ! zażywa się na budowę ró- 
Żnych gmachów zamiaft cegły, które budo- 
wy nazywamy zCiosowego kamienia. Ow, 
który ieft ziarna miałkiego, a zatym i przed- 
nieyszy, obcina się w sztuki, podług po- 
trzeby, a z niego kamieniarze wyrabiaią oso- 
by, i inne różne ozdoby do Kościołów'i pa. 
łaców, Są takie kamienie i unas w Woie- 
wództwie Krakowfkifn. 

243. Młyńfkie kamienie są owe , których 
(zażywamy, albo do wodnych, lub końlkich 
młynów „albo do ręcznych żarnów , dla mie- 
lenia zboża na make, kasźę i td., Kamienie 
do tego zdatne, są gatunkami kamieni piafko- 
wych ziarna grubego. Różne się na to za- 
żywaią, 

244. Nayprzednieysze są owe , które lubo 
maią drobne ziarno, i lubo przytym zdają się 
bydź rzadkiemi, dlatego przecięż cząftki ich 
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są mocno fkupiońe, Kolor ich bywa biały, 
siwy ,czerwonawy , żółty. 

245. Drugie nie są iednoftayne, ale czę- 
Ścią z grubego gruzu piafkowego , częścią z 
ianych różnych kamyków złożone, a takowe 
naywięcey się w Szwecyi zażywaią. Nad Re- 
nem zaś w Niemczech zażywaią na to kamie- 
ni gęfto i drobno dziuckowatych, niby od 
robaków potoczonych, Wszyftkie zaś takowe 
kamienie wyrabiaią sie okrągło, z których w 
młynach zawsze ieden leży nieruchómy, a 
drugi na nim się obraca, Przeftrzegnią tego 
mocno cudzoziemscy młytmatze, aby zwierz- 
chni z dolnym kamieniem nie był iednakowe- 
go gatunku, sie którykólwiele ż nich , ieden 
nad drugi nieco twardszy, 

246. Lubo się tu i ówdzie poiedyńczo u - 
nas zdatne da tego kamienie nsyduią; są 
przecięż niektóre mieysca, gdżie się obficie 
obrabiaią, i daley rozwożą. W Wojewódz- 
twie Bełekim , w ziemi Chełmfkicy, w Wo- 
iewództwie Kiiowfkim. 

247. Osła jeft kamień, który się zażywa 
do chędożenia żelaza, albo oftrzenia z żelaza 
robionych rzeczy, Są z niego tocżydła, rę- 
czne osły i marmurki. Toczydła, są okrągło 
wyrabiane z rękoieścią do obracania, iakich 
zażywaią kowale, ślifierze, i t.d, Wyrabiaią 
się z zamieni piafkowych drobnieyszego żiar- 


ña, iak są młyńfkie; i tym bardziey drobne ; 
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im do delikatnieyszych rzeczy maią bydź 
zażyte, jak naprzykład dla ślifierzów. 

248. Osty , osełki ręczne , różnie się wyra- 
biaią, a częftokroć i z trzonkami dla wygo- 
dnieyszego trzymania. Zażywaią się od rò- 
Żnych rzemieślników do oftrzenia swoich in-' 
firuraentów, Gospodarze oftrzą niemi kosy, 
noże, it.d, Jak zaś toczydła, tak tym bar- 
dziey osły, robią się z kamienia piafkowego 
drobno ziarnikego , i gdy się co na nich o- 
firzy, wodą się macznią. 

249. Marmurki, sa to owe osełki, które 
się w podłużne pospolicie wyrabialą palki, i 
do zbytniey oftrości potrzebujących rzeszy , 
naprzykład brzytwy zażywaią, nie wodą, 
ale oliwą odwilżniąc. Kamienie do tego zda- 
tne należą do Rodzalu Łupków: są miękkie, 
łecz od oliwy twardnieią: pospolicie są czar- 
ne, nayduią sie przecię i siwe i żółtawe. 

250. O tych oftatnich nie wiem, gdzieby 
się u nas w kraiunaydowały. Toczydła zaś i 
osły, nayduią się pod Zrębow/ą: w Woiewódz- 
twice Sandomirfkim pod W/qchockiem, i t.d, 


Ś 6, 
o Flizach i Łupkach. 


251. Flizy pospolite w posadzkach Ko- 
ściołów naszych z Gdańfka sprowadzane , na- 
zywaią niewiadomi marmurami, nie są prze- 
cięż niemi: kamienie te bowiem fkładają sie z 
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gliny i pyłu ziemi. Szwecya w Got/andyi, i 
w Nerike ma ich wielką obfitość, fkąd przez 
Gdańfk do nas przychodzą. Jedne są siwe, 
drugie czerwonawe: iedne się na kwadratowe 
sztuki wyrabiaiją, drugie się gotowe z ziemi 
wykopują, W Szwecyi budują niemi; zażywa- 
ią też ich na kamienie młynarfkie i osły. 

a52. Któż to wie, czyliby się i u nas nie 
nalszły? jeżeli tylko na niektórych mieyscach 
nie poszły pod imie marmurów : tak w Kra- 
kowfkim niektóre kamienie podobne nieco do 
marmurów ,i od dawnych marmurem nazwa- 
ne, podobno będą Flizami. 

253, Jeft jeszcze w Szwecyi inny gatunek 
Flizów , twardszy od poprzedzaiących, a za-, 
tym i trudnieyszy do wybierania: ziarna w 
nicfi są grubsze i widome: kolor biały, żół- 
tawy, lub siwy. Z tych wyrabiają kamie- 
nie na wschody , rynny, it. d.i tam wszę- 
dzie pożytecznie zażyte bydź mogą, gdzie 
mocne ocieranie się zachodzi. 

254. Łupek, połacinie Fissilis, poniemie- 
cku Schiefer, pofrancuzku Ardoise, iet ka- 
mień różny. W powszechności każdy Łupek 
jeft ziarna nieznacznego: łupa się na cieńsze, 
lub grubsze szyby i tablice: ief miękki, i o 
ftal uderzony ognia nie daje. 

255. Względem zażycia dwoiaki ieft, ta- 
blicowy i dachowkowy. Tublicowy ieft prze- 
dnieyszy , tupa się na cienkie tablice obszer- 
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ne , które się daia pieknie gładzić, i z któ. 
rych się robią, inż to ftoliki, inż tablice dą 
pisania, iakie do nas pospolicie przywożą 
z Gdańfka, Łupek ten ieft koloru czarnego. 

256. Dachowkowy łupa się w grubsze ta- 
blice , ieft twardszy od poprzedzniącego, i 
trącony czem dzwięk wyfdaie, Kolor iego po- 
spolicie jeft błękitnawy. Z takiego robione 
tablice zażywałą się na pokrycie dachów za- 
misft dachowek. Da takiego zaś zażycia pier- 
wey powinny bydź doświadczone, czyli wo- 
dy nie przepuszczają; bo takie na dachy nie 
byłyby zdatne. Maią to jeszcze pospolicie 
takie dachy do siebie „że w nieszczęściu o< 
gnia pękaią, i sztuki daleko razrzucają; a 
zatym ludziom przyftępu blifkiego bronią. 

257. Mogę tu wspomnieć, że w Łupkach 
czarnych , lub siwych, miedzy dziełącemi się 
tablicami, pospolicie się nayduią wytłoczo- 
ne wyrazy ryb, roślin i innych rzeczy , a to 
ieszcze nie europeyfkich. Jak się to faé mo- 
gło, będzie mieysce do napisania w Rozdzia- 
le o rzeczach fkamieniałych, 


LT, 
o Bazalcie i Probiernym Kamieniu. 
258 Bazalt, połacinie Basalies, ieft ka- 

mich twardy: czarny , brunatny, zielony , lub 

czerwony: sześcioboczny: w długich i gru- 
bych sztukach. iak iskowe bazzi się fay du- 
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lacy. Czasem bywaią sztuki, albo słupy na 
12 1 14 ftop dlugie. 

259. W Europie nayduie się na wielu 
mieyscach, osobliwie w Hibernii, Szwecyi, 
Saxonii i Sląfku, Zażywaiją go różni rzemie- 
ślnicy na kamienne kówadła , a osobliwie 
xięgarze xięgi oprawniący. 

260. Kamień probierny ieft ów, na któ- 
rym się przez nacieranie doświadcza czy- 
ftość i dobroć złota, lub srebra. Częfto- 
kioć na ten koniec zażywa się czarny Jaspis: 
właściwy przecię probierny kamień , Zapis 
łydias, inny jeft, Jef on czarny, a niektóry 
czerwony : gładki i twardy. Naylepszy ieft 
ten, który ańi ma zbytnią twardość , aniieft 
zbytnie miękki, i daie się nieco polerować. 

261. Naydnie się w Niemczech w Hercy- 
ni, w Saxonii, Czechach i Sląfku. Złotni- 
cy maią igiełki ftęplowane każdey proby zło- 
ta i srebra. Chcąc więc doświadczyć, iakiey 
proby ieft srebro, lub złóto , ociernią pier- 
wey przedsięwzięte złoto, lub srebro na ka- 
mieniu, a przy plamie na kamieniu zoftawio- 
ney doświadcznią igiełkami , która z nich po- 
podobnąż na kamieniu zoftawi białość, lub 
czerwoność: bedzie o tym mowa na swoim 
mieyscn. Plamy potym z kamienia serwase= 
rem ocierają. 
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o Ofowku, Pumexie i Krzemieniu. 


262. Ołowek, połacine Molybdena, ponie- 
mieckn Wasserbley, pofrancuzku Mica de Pin- » 
tres, ieft kamień tak miękki, że palce ma- 
że: pospolicie jeft czarniawo siwy i bardzo ` 
lekki. 

263. Naylepszy naydnie się w Anglii: po- 
tym w Saxonii, Szwecyi i Hrabftwie Glackim. 
Nie bez przyczyny nazwałem ołowkiem: z 
niego bowiem robią się owe wiadome oło- 
wki do pisania i rysowania, Ztymwszyfłkim 
na to zażywaią się tylko gatunki przedniey- 
sze: z podleyszych zaś robią się w ogniu 
trwałe tygielki złotnicze, w których złoto , 
lub srebro topią. 

264, Pumex, połacinie Pymex, poniemie 
cku Bimstcin, pofrancuzku Pierre ponce, jeft 
kamień lekki, na wodzie pływaiący, dziurko- 
waty i gąbkowaty, w dotykaniu oftry: sło- 
wem jef zużlowaty, i znać po nim, Że mu- 
siał bydź w podziemnym ogniu. Kolor iego 
jeft różny, biały, żółtawy, brupatny i czar- 
niawy. 

265. Naywiecey go wyrzucaią góry o- 
gniem bnchające, iako w Europie Etna, We- 
zuwiusz i Hekla: przecięż i tam się poniekąd 
nayduie, gdzie są cieplice. Zażywa się do 
ślifowania metałów , a osobliwie nim się śli- 
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fuią owe blachy miedziane, na których ko- 
persztychy maią bydź wyrzynarme. Doftanie 
go przedaynego w fklepach, naylepszy ieft 
Wenecki zwany, który przełamany znacznie 
się błyszczy. 

266. Krzemień, połacinie Pyromachus, po- 
niemiecku Feuerstein , Flinsenstein, pofrancuz- 
ku Pierre á fusil, ieft kamień bardzo pospoli- 
ty i znajomy. Zdaie się, iakoby był z ja- 
kiego ciemnego śkła ulany. Pospolity jeft 
czarny: są przecięż i białe i żółtawe, 

267. Rzadko które mieysce iefi bez krze- 
mieni, a' niektóre mieysca są niemi niby za- 
siane, częftokroć wapnem , lub kredą nieia- 
ką powleczone. Rozbite częftokroć w sobie 
zawieraią inne kamienie , korale i t. d. We 
Francyi są niektóre doły, z których gdy 
krzemienie wybieraią i zasypią, po uieiakim 
czasie znowu pełno nayduią krzemieni. Za- 
Żywać się mogą do robienia proftege śkła. 
Do krzesania ognia wiadome ieft zażycie go: 
spodarzom: a fkałki znaiome Żołnierzom i 
firzelcom. 

$. 13. 
o Mydleńcu, Lawecie , Słoninnniku 
i Serpentynie. 

298. Mydleniec, albo mydlafty kamień, u 
Niemców Seifstein , ieft kamień slifiki, niby 
mydłem iakim powleczony: je& miękkawy, i 
daie się fkrobać, Nayduie się różnych ko!o» 
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rów. Robią z niego dobre naczynia: zda- 
tnym iaft do folowania sukna, i polerowa- 
mia skła, 

269, Lawet, albo Garkowiec, połacinie 
Ollaris, poniemiecku Topfstein , pofrancuzka 
Pi'rre ollaire , ieit kamień twardy, po wierz- 
chu nieco slifiki, w ogniu upalony nabiera 
znaczney twardości. Jeden ieft rzadki, drugi 
gęfty: ieden gruboziarnifty, drugi nieco mięk- 
kawy, inny nieco łupki. Kolor różny: bia- 
ły, siwy, zielonawy, i t.d. 

-270, Nayduie się w Szwsycarach, Nor- 
wegii, w Saxoniii tid, Robia z niego na- 
czynia różne ,które dla większey twardości 
wypałają w piecach garncarfkich , w blusza- 
ne puszki zalepiwszy, 

271, Słoninnik, albo Hiszpańfka kreda, u 
Niemców Spockstetn, Schtnerstein, iek kamien 
nieco przeźroczyfty i twardy, Kolor ma biały, 
żółty, siwy, czerwonawy i ziełony. Zółty 
gdy się upali w ogniu, ftaie się ciemno-czer- 
wonym. 

272. Nayprzednieyszy: i naymocnieyszy 
ieft Chińfki, W Europie nayduią się w Hiszpa- 
nii, Szwecyi, Norwegii i Sląfku, Rebią się 
z niego, zmięszawszy z gliną, bardzo twar- 
de mocne tygielki złotnicze, 

273. Serpentyn, podobnież w innych ie- 
zykach nazwany , ieft kamień, od wielu mię- 
dzy gatunki marinuru policzony, Jeden ieft 
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ciemny , drugi nieco przeźroczyfty. Kolor 
ma zielonawy, lub czarniawy, Z żółtemi, 
czerwonemi plamami, lub pasami, Czasem 
się nayduie siwy, błękitny , żółty , i choć 
bardzo rzadko , czerweny. 

274. Nayduie się we Włoszech , Szwecyi, 
Saxonii. Dzie się toczyć i polerować: w o- 
gniu nabiera niśco żółtości, i bardzo wiel- 
kiey twardości, Wyrabiają z niego dzban- 
ki, talerze, kubki, i t.d. któremi znaczny 
handel prowadzą. 

$. ro. 
o Talku, Skle Moskiewskim, Braunszty- 
nie i Magnesie. 


275. Talk, podobnież w innych ięzykach 
nazwany , ieft kamień niby z jakich szyb zło» 
żony ; między palcami na drobny i nieco śli- 
fki proszek się rozcieraiący: koloru różnego, 
biały, żółtawy, zielony, siwy, czerwony i 
czarny. Z tych biały i czerwony nazywa się 
kredą Bryankońfką; 

276, Nayduie się w wielu kraiach, a nay- 
obficiey w Wenecyi, Szwaysarach, i w Niem- 
czech w Hercyaii. Jeft ta i owdzie unas, 
naypospolitsze iego zażycie ieft, że się wy- 
pala w ogniu, i nabrawszy koloru żółtego , 
służy pisarzom do piaseczników. Przytym za- 
żywaią go i do białego dla dam malowidła. 

277. Skło Mofkiewfkie, połacinie /itrum 
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Moscovilicum, poniemieckun Fraurnglas, po- 
francuzke Femme de Moscovie, iet kamien, 
który się dzieli na giętkie, ślniące i przeźro- 
czyfte, iak śkło , wielkie szyby. Tym ofta- 
tnim różni się od podobnego kamienia w na- 
ftępuiącym Rozdziale opiszć się maiącego, 
który się na małe dzieli litki. 

178, W Mofkwie ołoło Archangielu , nay- 
dnie się i obficie i w wielkich sztukach: po- 
dobnież ieft w Syberyj. Rozbieraią go na szy- 
by do okien i latarni. U nas kamienie podo- 
bne pod Szącea i Czarnobylem, nie należą 
do tego, ale do ianego gatunku , o którym 
w poprzedzającey liczbie namieniłeme, 

279, Braunsztyn, połacinie i/agnesia , ieft 
kamień kruchy, czniny, i mażący iak sadze: 
czasem czerwonawy , albo zielosego koloru, 
majacy padobicńhtwo do /uiymonium. 

280. Nayduie się we Włoszech, Anglii, 
Szwecyi, Norwegii i Nientczech. Gdzie skła 
robią , przydają go do materyi śklanney , 

rzez co $kła czyfte się ftsią: wiele go prze- 
a'g% przydawszy, śkłą od niego brunatnie- 
ią. Zażywają go i garncarze do polewy. 
si. Magnes ieft kamień, który Mineralo- 
giftowie liczą między kruszce Żelazne. Ró- 
Żny ieft, częścią gładki, częścią dziurkowa- 
ty: jeden ciężki, drugi tekki: siwy, ciemno- 
brunatny , czerwonawy , lub białawy. Ma tę 
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własność, że trociny Żelazne do siebie po- 
ciąga, o czym obszernie nauczaią Fizycy. 

282. Nayduie się w różnych kraiach, W 
Murzyńfkiey ziemi ieft czarny: w Arabii 
czerwonawy: w Szwecyi i w Niemczech ko- 
loru Żelaznego. Nayprzednieyszy ieft Nor- 
wegfki , Szwedzki i Sufki. Z okoliczności, 
Że IMugnesu iedna ftróna zawsze się obraca 
ku północy , wynalezione ieft nacieranie igie- 
łek kompasów rachomych: które iak są poży= 
teczne na ziemi, tak jeszcze pożyteczniey- 
sze na morzu, 


ROZDZIAŁ VI. 
o Różnych Kamieniach poiedynczych. 


283. jj mienie „które się ani popisuią ko- 

sztownością , ani osobliwszą iaką 
zdatnością, zebrałem na iedao mieysce w 
tym Rozdziale. Jeszcze przecięż nie tu ieft 
mieysce takich, jakie wszędzie pospolicie na 
polach naszych widziemy: tu bowiem tylko 
te mieścić się będą, które są poiedyncze, i 
zróżnych kamieni nieftładane, Póydę zwy- 
czaiem niektórych Mineralogiftów , dzieląc 
na kamienie wapnifte , gipsowe , gliniafte , 
sklanne i mieszane, 

S$ 
e Niektórych Katmieniach wapnistych. 


284. Są to te kamienie, które się fkłada_ 
ią z ziemi wapienney, a ftad w ogniu upa 
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lone i wodą ugaszone , mniey więcey w wia: 
dome wapno się obracają: ftąd polane serwa- 
serem, czynią go niby wrzącym, Wymienię 
tu tylka kamienie Smierdzące, Tofy, Sopleń: 
ce, lkrzyce i Szpąty wapnifte, 

285, Kamień śmierdzący , u Niemców 
Stisckstein , Saustein., połacinie Lapis suillus ;” 
pofraucnzku Pierre pore, ieft kamień wzpni- 
fty , który tarty czyni smrod kociego moczii. 
Pospolicie się tam nayduie, gdzie są blifko 
ałuaowe minery, Kolor iego ieft ciemno si- 
wy , albo czarniawy, Nayduje sig w Norwe- 
gi j w Słąfku, ą 

26, Fof, połactnie Tophus, poniemiecki 
Tojjstein Dukstein, pofrancuzku Taf, ieit ka- 
mień wapnifty, biały, siwy, albo czarny, 

"rzadki, lekki i kruchy, palce mażący: Po- 
spolicie osiada z mułu w. wodach, li takiego 
"mam sztuczkę z rąk JW. Czaplica Łowcztgo 
Koronnego, który się w dobrach iego naydu- 
ie, W Holandyi wypalaią go na wapno do 
fłudzien, i inney wodney roboty, 

287. Sopłeniec, albo kamień ciekący , ieft 
kamień gatunku wapniftego: połacinie Stala- 
ctites, poniemiecku Sinter, albo Tropfsteln, 
pofrancuzku zowie się Stalactiie, ftaie się z 
ziemi rzadkiey ciekącey ji kamieniwiący, Ko- 
lor ieft różny , siwy, czarny, biały, lub czer- 
wony. Kształt różny, pospolicie wprawdzie 
iak sopel zimowy od dachu wiszący y częfito- 
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- kroć przecięż i inny. Naydnie się wszędzie, 


gdzie są w ziemi kopalnie, między rozp:dli- 
nami innych kamieni, i czyni nadzieię obfi- 
tych krusźców. i 

238. Jkrzyca, albo kamień ikrzafty, po- 
niemiecku Aegeństrin, pofrancuzku Pisolithe, 
ieft kamień wapnifty, z wielu okrągłych zia- 
rek mnieyszych , lub wiekszych spoiony , 
naksatałt ikry rybiey , albo ziarek grochu. 
Wielkoziarniite nazywaią się. Oolithi , albo 
Pisolithi ; drabnoziarnifte zas Meconites, albo 
Cenchrites. Kolor ich ieit żółty , biały, czer- 
wony, czarny ; lub brunatny, 

289. Było mniemanie ,*że są ikrą, albo 
grochem fkamieniałym : pewnieysza przecięż 
ieft , że ziemia kamienieląca ciekąc kroplami 
w miękką ziemię, poczyniła te ziarna okrą- 
gle, które się potym z sobą. w j+den kamień 
fkupiły, Nayduie się w Szwaycarach , Sl4- 
sku „i te d. 

290. Szpat wapnifty, iefk kamień biały, 
albo też różnego koloru, niby z liftków ia- 
kich, albo szybek złożony , które się czasem 
świecą, iak zwierciadła, Jeft prawdziwym ka- 
mieniem wapiennym, wapno dsiącym, i po- 
spolicie się nayduie w wapiennych górach, 

69: 

o Niektórych. Kamizniach Gipsrowych. 

291: Sa to te kamienie, którz się kładaią 
2 ziemi gipsowey , i mniey więcey maig wła: 
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sności gipsu, o którym się w Rozd: VI $. 5. 
napisało. Wymienię tu tylko kamienie lodo- 
we, pierzafte, Bonońfkie i Szpaty proite. 

292. Kamień lodowy, połacinie G/acies 
Mariae, poniemiecku Fraueneis, ieft kamień 
podobny do śkła Molkiewfkiego , $. to. tylka 
że sie na małe dzieli liftki, Te liftki są prze- 
żroczyfte, białe, żółte i ślniące: czasem by- 
waią czerwonawe, siwe i czarniawe. Zmie* 
szawszy z gliną topi się w massę pół prze- 
źroczyftą, mocną, koloru mlecznego, Nay- 
duie sie w wielu kraiach w górach gipsowych: 
pali się na gips, z którego się gipsowe wyra- 
biaią obrazy. 

293. Kamień pierzafty, połacinie lumen 
plumosum , poniemiecku Fedzrweis , dla różni- 
cy przecię od Ałunu rosnącego, lumen plu- 
miosum zwanego, słuszniey się ten kamień u 
innych zazywa Asbestus plumosus, Jeft on gi- 
psowy, promienifty , z białych, kruchych i 
niedzielnych niby niket złożony. Nayduie sie 
w górach gipsowych, koloru białego, żółta” 
wego, i ciemno czerwony przeźroczyfty. 

294. Kamień Bonońfki , połacinie Phospho- 
rus Bononiensis, poniemiecku Bolognesersteim , 
ieft kamień gipsowy, niby z jakich nitek i 
litków złożony, i nadto ieszcze niby iaką 
błonką powlaczony; nieco maiący przeźro» 
czyftości, Naypierwey go naleziono pod Bo- 
nonią we Włoszech, ftad Bononlkim nazwa- 
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ny: teraz jeft i na innych mieyscach, osobli- 
wie przecięż około gór Appenninu i Paderno, 
Ma tę własność do siebie, że gdy będzie kal. 
cynowany , i przez dzień na jasnym micyscu, 
iednak nie na słońcą poleży, to w nocy 
świeci. Po kilku leciech utraca tę własność, 
dopoki powtornie nie będzie kalcynowany. 

295. Szpat profty gipsowy, u Niemców 
Gipspath , ieft kamień na pódobieńftwo bryły 
solney złożony, a czasem i kryftalizowany. 
Zółtawy nayduie sie około Paryża pod Mont- 
marńe; iżabellowy w Niemczech w Hrabftwie 
Mansfeld: biały i czerwonawy w Hercynii. 
We Włoszech zaś, Francyi, Sycylii i Szwe- 
cyi, są te Szpaty, iak sopie ciekące , fka- 
mieniałe. a 

$. 3. 
o Niektórych Kamieniach gliniastych. 


296. Są to te kamienie, które się fkła- 
daią z ziemi gliniaftey. Pospolicie ślnią się 
po wierzchu, są w polach nieco ślifkie, w 
ogniu bardziey twardnieią. Wymienię tylko 
Łyszczaki , Kocie złoto, Łupki gliniafte i 
Cadzeńce. 

297, Łyszczak , połacinie Mica, ponie- 
miecku Glimmer nazwany, ieft kamień kru- 
chy, w palcach się rozcieraiący, maiący w 
sobie wiele drobniuchnych ślniących liftków. 
Nie ieft rzadki wszędzie po polach, 

TOM IL 
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298. Kocie złota i Kocie srebro, są gatun» 
kami poprzedzającego. Kocie złoto u Niem- 
ców Katzengold, rozciera się kolorem żółtym, 
czerwonawym , zielobawym , czarniawym: 
zawsze przecięż iak złoto ślaiącym. Kocie 
srebro zaś Katzensilber , rozciera się kolorem 
srebrnym. Prochy z nich do piaseczników 
byłyby zdatne, ale się papieru bardzo cze- 
piaią. Nayduią się wszędzie po polach, ale 
ani złota, ani srebra w sobie nie maiz, 

299, Łupki gliniafte wielorakie bydz mo- 
gz, i wszyftkie po większey części są takie. 
O iednym tu tylko wspomne, który się po- 
łacinie nazywa Schistus argillosus, a ponie- 
miecku Thonartigev Schiefer: kamień ten ieft 
spieczoną gliną „na liftki się dzielącą, Kolor 
różny. Z twardszego wyrabialą się guziki , 
i różne inne rzeczy, a z pospolitego ftawiaią 
mocne piece do topienia kruszców. 

300. Cadzeniec , połacinie Filtrum, ponie- 
miecku Filtrierstein, pofrancuzku Pierre à fil- 
żrer, iek kamień z grubych ziarek piafko- 
wych tak rzadko [kupiony, że się woda przez 
niego przecedza. Nayduie się na wyspach 
Kanaryifkich, w Mexico w Ameryce, w Niem- 
czech pod Merstburg i Gera. Zażywa się do 
eedzenia i czyszczenia wody, służyć maią- 
cey do napoiu, 


$. 2 
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o Niektórych Kamieniach śslannych. 


301. Są to te kamienie, które się w ogniu 
topią na śkło, i które pospolicie taką maią 
twardość, że o ftal uderzone, daią ikry ogni- 
fto. Wymienię tu tylko te: Kwarzec pospoli- 
ty, Rogowiec, Zeolit i kamień granatowy, 

302. Kwarzec pospolity, dla różności od 
owego, który się opisał między przeżroczy- 
itemi fałszywemi kleynotami , ieft kamień 
twardy , nieco przecięż kruchy , rozbity, na 
oftre f(korupki się rozlstuiący ; wewnątrz ma 
wiele rys, o ftal uderzony ognia daie, Ten, 
o którym tu wspominam, nie jeft przeżroczy- 
fty, pospolicie ich biały, bywa przecież i 
innych kolorów, iskoto błękitny , czerwony, 
zielony, lub czarny, Niektóry w dotknięciu 
jeft slifki, iakoby tłuftością był namsziny, 
Niektóry ma podobieńftwo do tłuftego mleka 
wodą roztworzonego. Niektóry zdaie się, ia- 
koby z ziarek solnych był złożony, Tuio- 
wdzie pojedynczo naydnie się wszędzie, nay- 
obficiey przecięż w górach, gdzie kruszce ko- 
pią: zdatny ieft na robienienie śkła, 

303. Podobne są Kwareowi owe pospoli- 
te, nem znaiome kamienie , które my Zanok- 
cicami zowiemy, i które się w pagórkach, 
w piafkach, na polach i w rzekach wszędzie 
naydnią, Zanokcica przecięż nie ma w sobie 
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tyle rys, i fiłuczona większą wewnątrz zdaie 
się mieć rzadkość, Są białe, czerwonawe, żół- 
tawe, brunatne, zielonawe, błękitnawe, czar- 
niawe , it. d. 

304. Rogowiec, połacinie Corneus, ponie- 
miecku Hornstein, ieft kamień podobny da 
pospolitego krzemienia, tak dalece, że się 
tym tylko różni, iż ieft nieco miększy, i [ką- 
piey, uderzony o ftal, ognia daie. Kolor 
iego ieft różny, a zawsze wydaie się iakby 
był rogowy. Nayduie się w górach. 

305. Zeolit z łaciń(kiego, jeft kamień po- 
dobny do wapiennego, twardszy przecię, i 
o ftal uderzony ognia nie daie. W ogniu bar- 
dzo prędko się topi w śkło pienifte i nieprze- 
Żroczyfte. Jeft koloru białego w Islandyi , 
błękitnego w ziemi Kałmuckiey Bucharia, a 
czerwony w Szwecyi pod /edelfors. 

306. Kamień granatowy, Qaarzum grana- 
ticum, tak ieft podobny Granatkom między 
kleynotami opisanym, że go tylko szczególnie 
wielkość różni. Nayduie się w Szwecyi, i na 
Innych mieyscach w wielkich sztukach, które 
częftokroć pięści i głowie ludzkiey wyró- 
wnywaią, W sobie ieft rzadki i dziarnifty. 


pe uż: 
o Niektórych Kamieniach mieszanych. 


307, Mieszane kamienie są te, które się 
wie z jedney tylko ,ale ż więcey ziem fkła- 
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daig. Takiemi tu będą: Skóra górna, Mięso 
górne, Papier górny, Blenda i Kamień orli. 

308. Skóra górna, albo ziemna, połaciqię 
Aluta montana, poniemiecku Bergłeder, po- 
fragcazku Cuir fossile, ieft kamień lekki, si- 
wy , biały, żółtawy: niby z nitek w siebie 
plecionych złożony. Ma podobieńftwo do 
grubey fkóry. 

309. Mięso górne albo ziemne , połacinie 
Caro montana, poniemiecku Bergfliisch , po- 
francuzku Chair fossile, iet kamień cięższy 
od poprzedzaiącego , fkłada się z grubych 
szyb iniby nitek twardych: szyby te na nie- 
ktorych przedżielaią się profo, a na niektó- 
rych się kręcą. Gdy się upali w ogniu, tak 
twardnieje, że uderzony o ftal ognia daje, 

31o. Papier górny , albo ziemny, połacinie 
Papyrus montana, poniemiecku Bergpapier s 
tym się tylko różni od Skóry ziemney, że się 
fkłada z bardzo cienkich szybek. 

311. Korek górny, albo ziemny , połaci- 
nie Suber montanum , poniemiecku Bergkork, 
pofrancuzku Liege fossile iet kamień z dro- 
bnych giętkich niby nitek złożony , które się 
wzaiemnie przerzynają, i tak lekko są fku- 
pione, że kamień utrzymnie podobieńftwo 
do korka, jakim się flasze zatykaią. Jeft nay- 
lżeyszy ze wszyftkich kamieni: nayduie się 
w górach, 
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312. Blenda, z niemieckiego tak nazywam, 
połacinie Pseudogał'na, ieft kamień od nie- 
których Mineralogiftów między kruszce Zyn- 
kowe policzony. Zdaje się, że jef z nicia- 
kich ślniących łusek złożony , które biafk 
tracą, gdy będą zmaczane, Jeft czarny , czer- 
wony , żółtawy i zielony; czasem miewa w 
sobie nieco srebra, Nayduie się w górach. 

313. Orli kamień, poniemiecku Aadlersttin, 
jeft kamień maiący w sobie różne rzeczy. Je- 
den ma w sobie inny kamyk rachowy i ko- 
łacący , kobietom naszym znalomy , które go 
zażywaią na lekarftwo, ale niewiem z jakim 
fkutkiew. Ten się zowie połacinie Aetites mas. 
Drugi ma w sobie kamień nieruchomy, i zo- 
wie się „Aetites faemina, Trzeci ma -w sobie 
ziemię, i zowie się Geodes. Czwarty ma w so- 
bie wodę, i zowie się Enhydras. Piąty ieft 
w sobie pufty, i zowie się Aetites inanis, 


ROZDZIAŁ VII 
o Kamieniach składanych. 


314. kładane kamienie są te, ktore nie z 
różney tylko ziemi się fkładają , ale 
z różnych kamieni w iedno są spelone, Takie- 
mi są: Kały; opoki, i pospolite polowe ka- 
mienie. l 
i $. 1. 
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o Opokach i Skałach. 


515. Opoki i fkały są owe ogromne wiel. 
kością swoią kamienie, które się z poiedyn- 
czych różnych kamieni fkładaią i od których 
sztuki oderwane, tu owdzie po polach leżą- 
ce widzieć się daią, Mieszanina ich wpra- 
wdzie różna ieft, pospolicie się przecięż fkła- 
daią ze Szpatu, Kwareu i Łyszczaka, Rzad- 
ko kto się nad niemi rozwodził prócz Wal- 
leryusza, iego też póydę porządkiem. Skały 
więc są nieznacznie mieszane , są opoki gru- 
be, są opoki drobnoziarnifte, są z znacznych 
kamieni fkupione. 

316. Skały nieznacznie mieszane , z dwo- 
‘jakich tylko fkładaią się kamieni , zawsze 
przecięż w nich ieden gatunek obfitszy górę 
trzyma. Takie są f(kały wapienne, maiące nie- 
co Szpatu, Skały Szpatowe, mające nieco 
ziarn Kwarcu: Skały łupkowe, maiące w so- 
bie nieco Łyszczaku: Skały piasczyfte z Ły- 
szczakiem. Skały Kwarcowe z Łyszczakiem, 
Skały Rogowe z Kwarcem. 

317. Opoki grubo ziarnifte , tak się wido- 
cznie fkładaią z trzech gatunków kamieni, 
Szpatu, Kwarcu i Łyszczaka, że łatwo na te 
części rozebrane bydź mogą. Takie są opaki 
Szputowe z grubych Szpatów , przewyższa- 
jących zaacznie mieszaninę Kwarcową i by- 
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szczakową. Opoki Kwarcowe, których ziarna 
znacznie ziarna innych kamieni przechodzą, 
Opoki Łyszczakowe z znacznemi takiemi 
zlarnami. Opoki różney mieszaniny, w któ- 
rych rózne kamienie nieiaką presi SĄ 
pomieszane. 

_g18. Opoki PEE ANN , labo roze- 
znane bydź mogą, z jakowych fkładalą się ga- 
tunków , iednak gatunków tych ziarna są dro- 
bne., Są takie opoki Kwarcowe, w których 
Kwasrzec górę trzyma. Łyszeczakowe , w któ- 
rych iet naywięcey ślniących cząftek. Ró- 
wno mieszane, z różnych znacznych kamieni 
spoione, 

319: Naoftatek Opoki należą do oftatnie- 
go rodzuiu, które są piasczyfte, albo z ka- 
mienia piaskowego, a w takim kamieniu ma- 
ią różne inne gatunki znacznemi sztukami po- 
osadzane, W takich widzieć się daiją Kizły, 
Łupki, i t.d. 

320. Maig niektóre frony kraiu naszego 
opoki i fkały. Nie wspominam o owych o- 
gromnych kamieniach, tu owdzie nayduią- 
cych się pojedynczo , które wielkością i dom 
przewyższają. Lecz opoki i fkały są na Po- 
dolu około Kamicńca, na Wołyniu około 
Krzemieńca, na Ukrainie po brzegach rzek, 
i w Woiewództwie Krakowfkim. 


$:.9. 
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$. 2. 
o Pospolitych polowych Kamieniach. 


321, Nie masz podobno mieysca, gdzie- 
by to w ziemi, to na ziemi nie naydowały 
się kamienie: a w niektórych mieyscuch tak 
gęfto leżą na polach , jakby były zasiane. 
Te ia nazywam kamieniami pospolitemi po- 
lowemi, 

322. Niektóre mieysca zduią się tylko 
mięć ieden 'gatunek kamieni, przynaymniey 
co do wielości przewyższaiący: tak tu wi- 
dziemy nuywięcey kamieni piasczyftych » 
tam gliniaftych, i t. d. pospolicie przecież ró- 
żne gatunki leżą pomieszane. Miedzy temi 
częftokroć znaiący sie na tym, nietylko nay- 
duie takowe, które na tym mieyscu fłać się 
nie mogły, ale oraz kamienie osobliwsze 
i kosztowne. 

323. Te, które są profte, gliniafte, na- 
przykład piaskowe, i t. d. moga się ftawsć 
na każdym mieyscu, gdzie ziemia sposobna 
ieft do fkamienienia. Stąd łatwo wnosić, że 
tam ift więcey kamieni, gdzie ziemia ma 
więcey sposobności spieczęnia się w kamień, 

324, Owe zaś, które są częściami opok, 
fkał i kamieni, niektórym tylko mieyscom, 
naprzykład górom , właściwych , nie są 
pewnie płodem naszych równin. Skądże sie 
wzięły tu i owdzie rozrzucone? Dwoiakim 
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sposobem na te mieysca doftać się mogły. 
Jeft to rzecz bardzo podobna do prawdy, 
że głębiaa ziemi ieft opoka: wiemy też, że 
między górami są fkały i opoki: owe więc 
sztuki po polach, są częściami od tamtych 
oderwanemi i rozrzuconemi. 

25. To rozrzucenie inaczey ftać się nie 
mogło, iak przez wodę. Są, Którzy chcą u- 
trzymywać, Że ziemia w wielu mieyscach te- 
rż miezkulna , była niegdyś dnem morza, 
Morze więc to opłokało ziemię, aż do obna- 
żenia kamieni: gdy uftąpiło, kamienie na 
wierzchu ziemi zoftały, 

326. Pewnieysza przecięż ieft, że gdy 
wody |potopu powszechnego i naywyższe 
góry oblaly, odmiękczyły owę ziemię, któ- 
ra niektórych fkał i opok sztuki niby fkle- 
jone były: fkały więc te i opoki, mocą ie- 
szcze wody przymuszone ponpzdały, i dro- 
bniey się pokruszyły. Te części woda tu i 
owdzie poroznosiła. Niechay kto chce, uwa- 
ża, ŻE niemały przeciąg kraju pospolicie ta- 
kie ma rozrzucone kamienie, iskie i przyległe 
góry. Daley ieszcze od gór wylewy rzek i 
gwałtowne deszcze one poroznosić mogły. 

327. A kiedy im dałey od gór są porozno- 
szone, tym więcey też wieków tu i owdzie 
taczane były: qd się im oftrza i końce poe 
otrącały, a kamienie niciakiey nabrały ókrą- 


głości , albo się przyaaymniey przytępiły. 
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Wszakże chociaż naymnieysze, ale długie o* 
cieranie, i naytwardszym rzeczom rogi przy- 
ciera. To się ma rozumieć owszyfitkich ka- 
mieniach z gór pochodzących , a osobliwie 
kryftalizacyą zachowujących: tak i same Dy- 
amenty dałeko zaniesione są okrągłe, I takie 
kamienie wszyftkie okrążone , daleko zanie- 
sione, jakiegokolwiek gatunku, Mineralogi- 
ftowie Niemieccy nazywają Kfiese/sterae, 
328. Wreszcie pospolite polowe kamienie, 
zażywaią się nietylko na brukowanie Ulic po 
Miaftach , ale i pożytecznie obrócić sie mogą 
na różne budowy: znaią to gospodarni w nie- 
których ftronach z kamieni buduiący. Dro- 
bnicysze zaś , osobliwie w rzekach i wodo- 
ciekach , bywają częftokroć z pięknemi ko- 
lorami, któremi nietylko kwatery w ogro- 
dach przyiemnie wysypane, ale też Ślifowa- 
ne, i do różnych rzeczy użyte bydź mogą. 


ROZDZIAŁ IX. 


o Rzeczach Skamieniałych. 


29. v ykopuią się częfto z ziemi, iuż to 

całe, iuż części zwierząt, albo ro- 
ślin, w prawdziwy kamień obrócane , a te są 
właściwie Rzeczami Skamieniałemi. Nayduią 
się tskoweż części, ale tylko kamieniem po 
wierzchu odziaae: te nazwiemy Rzeczamż ka- 
grieniem pokrytemi. Są w niektórych kamie - 
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niach ślady zoftawione, naprzykład iakich 
Roślin: te nazwiemy wytfoczenia w kamie- 
niach, Sąieszcze kamienie, które albo kształt 
jaki , albo osobliwsze malowania na sobie 
maig; te nazwiemy igrzyskami kamiensemi, 
To wszyfto naftępuiąpce Paragrafy zawierać 
będą: na końcu osobliwości kopalne opisze, 
które lubo nie są kamieniami, przeeięż tu 
tylko przyzwoite dla siebie mieć mogą miey- 
sce: powiem oraz, iak kamienie ftaią się w 
zwierzętach , lub innych rzeczach, 


1. 
o Rzeczach wiaściwie skamieniałych. 


330. Rzeczy właściwie fkamieniałe są te, 
które sie w prawdziwy kamień obróciły tak 
dalece, że już nie są tém, czóm przedtćm 
były, ale przecięż przeszły swóy organiczny 
fęłud i kształt zachowały. Do właściwego 
więc fkamienienia' należy: rod, Aby rzecz 
fkamienista pierwey nie była kamieniem, ale 
albo zwierzęciem , albo Rośliną. gre. Aby 
fkamieniawszy miała te wszyftkie własności, 
które kamieniom należą. gcie. Aby przecięż 
fkład i kształt organiczny zachowała, 

331. Chcąc doświadezyć rzeczy fkamienia- 
łey, czem przedtćm była, czy zwierzęcą iaką 
cząftką, czy rośliną ? naypewniey dowiedzieć 
się można przez deftyllscyą. Zwierzęta bo» 
wiem przez deftyllacyą daig Sal urinosum vo- ' 
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latite., atbo Phlegma urinosun: Rośliny zaś po 
większey części daią kwaskowatą wodę, po 
dobną Waynsztynowi, Powtóre doświadczyć 
można przez kalcynacyą. Zwierzęta w a- 
twartym ogniu pokazuią kolor biały, a w o- 
krytym czarny. Rośliny zaś ftaią się węgla- 
mi, i pokazuią cóś w sobie palnego. 

332. Aby się rzecz jaka w kamień obrócić 
mogła, nie powinna mieć w sobie sposobno- 
ści do prędkiey zgnilizny ; albo ieżeli będzie 
taką, musi leżeć w takiey ziemi, któraby ią 
od zgnilizny przez długi bardzo czas utrzy- 
mywała. Rzecz bowiem gniiąca rozlewa się 
i traci swóy kształt przeszły, a ieżeli potym 
w ziemię obrócona kaimienieje, to pewnie bez 
zachowania przeszłego kształtu. Dotego wil- 
goć w zgniliznie nie dopuszcza cząftkom fti- 
lać się w kamień. Stąd bardzo podeyrzane są 
o prawdę owe fkamieniałe węże, robaki, ry- 
by i tym podobne, bardzo miękkie, soczy- 
fte ciała. 

333. Rzecz w kamień się obracaiąca, na- 
przód utraca zupełnie w sobie wilgoć, tak 
zaehowawszy kształt swóy, powoli obraca 
się w ziemię: za czasem po uleciałych wszy- 
ftkich przeszkodach ftulaniu się przeciwnych; 
cząftki ziemi z'sobą się w kamień ftulaią. Wi- 
dzieć to możemy na niektórych sztukach 
fkamieniałego drzewa, u których iedna część 
duż będzie kamieniem, druga jeszcze rozsy* 
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puie się w ziemię, trzecia jeszcze szczerem 
ieft drzewem. 

334. Lubo pisarze o różnych rzeczach fka- 
mieniałych namienialą, nayobficiey se prze- 
cięż naydnią fkamieniałe różne morfkie Kon- 
chilia , tak dalece, że znacznemi warstem) w 
ziemi widziec się daia. Skorupy ich twarde 
są wprawdzie, sposebne do fkamienienia, ale 
fkąd tską ich wi*lość w ziemi? Byli niektórzy 
tego zdania, że Bóg ftwsrzziąc ziemię, gdy 
różne utwarzał zwierzęta żylące na ziemi, w 
wodzie podobneż tym nieżyiące kamienifte 
utworzył i złożył w ziemi. Myśl ta słusznie 
nie wielom się podobać mogia. 

335. Są to bowiem ftworzenia, które kie- 
dyś żywemi były. Gdyby na to mieć można 
dowody , że wiele mieysc.środziemnych , te- 
raz mieszkalnych , kiedyś morzem okryte by- 
ły; możnaby było i to mówić, że te Konchilja 
po uftąpieniu wód pożófłały , i ziemią za: 
sypane zoftały, Cóżkolwiek badź , to ieft pe- 
wnieysza, że wody potopu powszechnego te 
ftworzenia poroznosiły , ziemią zasypały , a 
a te zczasem w kamień się obróciły. 

336. P. Sauvagere pisze o rzeczy osobli- 
wszey, Namienia on, że we Francyj w ogro: 
dzie Chatean des Places nie daleko Chinon w 
Touraine , ieft sadzawka, w która żywa woda 
wpada: na tey sadzawce co 40 lat około robi 
się kamień, który zbiersią do budowania: 
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wtym kamieniu za każdym razem naydują się 
nowe Konchilia, z początku drobne, coraz 
potém większemi się ftaiące, lubo cały grunt 
okolicy podobnych nie ma, Mnie się zdaie, 
że ta rzecz oftróżnieyszego potrzehujć roz- 
trząśnienia, aby za prawdziwą uyść mogła, 

337. Przykępuię inż do wyliczenia gatun- 
ków rzeczy fkamieniałych. Wymienienie Sy- 
ftematycznych imion, uczyni przynaymniey 
ciekawym łatwość w czytaniu Hiftoryków 
naturalnych. Oto są: 

338. Antlropolithi , (kamieniałe ciała ludz- 
kie, czyli całe, czyli części ich. Namienia 
Henckel, że Roku 1583. pod Aix we Francyi 
naleziono w fkale całego ezłowieka fkamie- 
niałego : mózg tak był twardy, Że o ftal ude- 
rzony, ognia dawał, 

339. Tetrapodolithi, (kamieniałe zwierzęta 
czworonożne, albo ich części, kości, zęby, 
rogi. Tu należą Turkusy między kleynotami 
wyrażone: kopana słoniowa kość , Mosiotowa 
kość na Syberyi zwana, róg kopany bajeczne- 
go Jednoróżca. 

340. Ornitholithi, fkamieniałe ptaki, albo 
jch części, naprzykład iais, piora, pazury, 
dzioby , kości. Można przydać i ich gniazda. 

341. Ichthyohthi; fkamieniałe ryby, albo 
ich części, iakoto głowy, pławy , ogony, o- 
ści, zęby. Tu należą owe fkamieniałe Glos- 
sopetrae na wyspie Malta nayobficiey się ney- 
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dniące, które z podobieńftwa poczytano za 
języki wężowe, są przecięż zębami pewney 
ryby. 

342. Amphibiolithi, fkamieniałe gady , albo 
ich części, są niepewne. Namieniaią przecięż 
niektórzy o nalezionych fkamieniałych we- 
żach, jaszczurkach i kościach krokodyla. O- 
we zaś Bufoniti , żabie kamienie od dawnych 
nazwane, nie są żabiemi, ale zębami ryb. 

343 Euthomolithi, fkamieniałe owady, są 
także niepewne. Namieniaią przecięż, że się 
znaleść miały fkamieniałe chrząszcze, moty- 
le, szarańcze i muchy. Między temi Astacoli- 
thi, są raki, albo ich części ikamieniałe. 

344. Helmintholithi , (kamieniałe robaki. 
Naywięcey nayduie się morfkich: jak np: Be- 
lemniti , albo fkamieniałe Mololarie, które z 
niewisdomości ftrzałkami pioraunowemi są na- 
zwane, Trochitae, kołowe kamyki, okrągłe, 
iak cząftka kości paciorzy grzebietowych, są 
to fkamieniałe mortkie gwiazdy. Ewntrochita 
fkładaią się z wielu Trochitów. Asteriae zda- 
ią się bydź iak gwiazdki, iedna na dragiey 
osadzone. Faerinitt maig podobieńftwo do li- 
lii ieszcze nie rozwinioney i t. d. Zeby sie 
zaś glifty ziemne (kamieniste naydować mia- 
ły, rzecz ieft bardzo trudna do wierzenia, 

345, Cochlithi, fkamieniałe Konchilie ; te 
się nayduią różnych rodzajów i gatunków. 
Noszą na sobie takię imię, iakim się w klassie 
Kon- 
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Konchiliów nszywaią: ftad są Patelliti, Tu- 
buliti , Wautilitt , Werititi, Trochiliti, Buccini- 
ti, Turbimiti, Ammoniti, it,d. i t.d: 

346, Phytolitki, Skamieniałe Rośliny. Mig- 
dzy temi naypospoliciey naydują się drzewa 
(irabowe, Bukowe, Dębowe, Sosnowe, Le- 
szczynowe: Osteocolia, u Niemców Beinbruch= 
$tein; nie jeft co innego, tylko korzeń Osi- 
ny fkamieniaty: naydaie sie znacznemi sztu- 
kami w ziemi, i ułamany ma nieiakie podo- 
bięńftwo da kości. Próczt«go maią się naydo- 
wać Lithocalami, (kamieniałe Trzejny, zdźbła , 
pręty. Bibliolithi , (kamienialw liście. Spermo- 
lithi , fkamieniałe nasiona, Corpolitki , fka- 
mieniałe owoce, Maia się naydować leszcze 
i całe drzewa, albo całe inne jakie Rośliny 
fksmieniałe. 

347. Zoophytoliti, (kamieniałe zwietrzęta 
roślinne. Takie nayduią się korale, Fungi- 
tis ìt. d. X 

348. Może się kto spyta, cóż za pożytek 
z tych rzeczy fkamieniałych , albo wiadomo* 
ści o nich? Prawda, iż gospodarz do swego 
gospodaritwa nie wiele tu naydzie; lecz cie- 
kawy wiele naydzie do Hiftoryi Nataralney. 
Stąd też namieniłem tylko o nich, kiedy ich 
opisanie Toniówby yotrzebowało. U nas. w 
kraiu na wieluby micyscach ciekawi naydo- 
wać mogli rzeczy fkamieniałe, Jeftem uwia- 
domiony, że pod Łufotwena maia się naydo- 
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wać Konchilia: ja mam niektóre z Grodzień- 
fkiego, tamtad mam i Fungity. Drzewa fka- 
mieniałe mają się naydować w górze pod KÁ- 
wą na Rusi, i t. d, 


$. 2. 
o Rzeczach Kamieniem pokrytych. 


349. Przez rzeczy kamieniem tylko po- 
kryte , rozumiem albo owe , które należą 
wprawdzie do Rzeczy Kopalnych, a może i 
właściwie do kamieni, przecięż ieszcze in- 
nym kamieniem są pokryte: albo owe, któ- 
re należą do Zwierząt, albo Roślin, i są tyl- 
ko kamienną koszulką powleczone, 

350. Naypierwey tu przywieść mogę, cza- 
sem przy wodociekach, lub na drobne kamie- 
niftych mieyscach nayduiące się, okrągłe iak 
kulka kamyki, pospolicie niby mermurkowa- 
ne, kruche: które rozbiwszy, gdy się odkru- 
szą, zawsze piękne Flury, albo kamienie w 
kolorach przeźroczyfte zawieraią. Nigdym ta- 
kiego kamyka próżno nie rozbił, bez nale- 
zienia w nim innego przeźroczyftego, a po- 
spolicie w kolorze chryzolitowym. 

351, Tu należeć powinien Orli kamień, któ- 
ry, pod kamienną pokrywą naa albo inny ka- 
mjeń, albo ziemię, albo wode: lecz onim 
już namienilem pod kamieniami mieszanemi. 
Jeszcze o tém: tylko wspomnę, że się oso- ` 


SKAMIENIAŁE, lig 
bliwie w Krzemieniach częftokroć usyddią 
mtichy , lub inne owady zawarte, które lubo 
wiele lst tak były zamknięte, przecięż są 
hien ruszone, 

352. Ale przyftąpmy iuż da rzeczy wlas 
ś.iwie tylko kamieniem powleczonych, a te 
ftaią się pospolicie w wodach owych, któ- 
te to maią do siebie, iż upuszczaiąc grubsze 
swe ziemne cząftki na rzeczy, w takicy wo- 
dzie leżące, pokrywaią ie po wierzchu po- 


wioką kamienną. Rzeczy tym sposobem po- 


wleczone tak różne są , izk różne rzeczy w 
takicy wedzie leżeć mogą. Co się zaś tycze 
kamienia powlekaiącego, ten w jednych wo- 
dach bywa wapienny, w drugich ugrowaty , 
w trzecich solowy. 

353. Gdzie sol z wody warzą, tam na 
dnie w panwiach osiada nitiaka materya ka- 
mienieiąca. Umieią iey zążyć chodzący ko- 
ło warzenia soli, i z niey różnym rzeczom dar 
wać pokrywy kamienne , które niewiado- 
mym y albo nieoftróżnym, zarzeczy właści- 
we fkamieniałe udaią. 


M % 
o Wytłoczeniach Kamiennych. 

354. Wytłoczenia kamienne, u Niemców 
Abdrhcke «wane, są to ślady iakiey inney rze- 
Czy na kamieniu zofkawianc. Nim sie ziemia 

Hg 


` 
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luka spiekła w kamieh, póki miękką byfa,, 
rzecz na niey leżąc znak swóy wytłoczyła, 
który się potym w ftwardniąłym kumieniu 
pozoftał, 

355. Słady te na kamieniach nayduią się 
wprawdzie , albo przynaymniey naydować 
mogą różnych rzeczy ; z tymwszyftkim śla- 
dy Wężów, Jaszczurek, i tym podobnych 
soczyftych ftworzeń, sę zawsze podeyrzane. 
Do tego bowiem, aby sie ślad zoftał , trze- 
(ba, aby nie predzey zgniła, aż ziemia fka- 
mienieie, 

556. Naypospolitsze są wytłoczenia Ro- 
ślin, Ryb i Konchiliów. Wytłoczenia Roślina 
i Ryb, pospolicie się nayduią w łupkach kar 
miennych : Konchiliów zaś w kamieniach wa- 
piennych. 

357. Co się tycze Roślin, tych rzadko 
całych nayduią się wytłoczenia, wylawszy 
niektórych gatunków: Paproci , Chwoszczki, 
albo Skrzypiu i t. d. częściey zaś widzieć się 
daiq różnych Roślin części, iako to zdźbła , 
liście , owoce. Około tych to się uważać 
może, 10d, Ze się zawsze naydnią w siwym, 
lub czarnym łupku, nie daleko od węgli ziem- 
nych. ore, Ze zawsze te ślądy są roślin cu- 
dzoziemikich , nie zaś kraiowych. 3cie. Ze 
te ślady nigdy nie wyrażaią rośliny zwinia- 
ney, ale w płafk rozłożoną. 4te. Ze się z 
oryginałem do nsyuinieyszey krefki zgadza» 
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„dą. 5te. Ze nigdy abie , ale nayczęściey tyl- 
ko iedna trona rośliny bywa wytłoczona. 

358. Co się tycze Ryb, te częścią całe, 
częścią ich tylko części także na łupku wy- 
tłoczone bywnią, 2 pospolicie cudzoziemfkie, 
nie kraiowe. Ztymwszyftkim Ryb wytłocze- 
nia dwoizkie się nsyduią, iedne wpukłe od 
Ryby wytłoczone, drugie wypukłe, iakoby 
na kamieniu Ryba leżała, 

"359. Slady Konchiliów bardzo są wielo- 
rekje , prawie tyle, ile Rodzaiów iet Kon- 
chiliów. Rzadko kiedy inaczey widziane by- 
` waia, chyba kamień z oftroźnością przerzną- 
wszy. Kd 
ą60. Prócz tego, są ieszcze i inne wy- 
tłaczenia kamienne, które się tak ftaią, iak 
naprzykład gdy się wofk w jaką formę wleie, 
Ziemia zabrawszy śrzodek iakiey dętey rze- 
czy, gdy ią napełni, i fkamienieie, zacho- 
wuie na sobie kształt owey dytości , w któ- 
rey była. Ze o więcey takich nie wspomnę, 
oto w Gotlandyi bardzo wiele nayduje się 
kamyków ,'które tak wyraźnie muszkato- 
wą gałkę wyraznią, że nie ieden mógłby mó- 
wić, iż to sąjtakie gałki (kamieniałe: nie są 
przecięż niemi, ale się uformowały w pe-. 
wnym gatunku Konch , Zchiniti zwanych. 


CA 
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o Igrzyskach Kamiennych. 
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361. Są to te Kamienie, które, albo z 
przypadku iakiego, albo tylko z natężone- 
go myślenia ludzi, coś nadzwycznynego wy- 
rażalą, albo w swoim kształcie całym, albo 
w malowaniu na powierzchni. 

362. Uważaymy , co o nich Cronstyd stu- 
sznie pisze. ,, Igrzyfka kamienne, albo wy- 
„Obrażenia rzeczy nadzwyczaynych, i od- 
,„, miany, które kolory na kamieniach czy- 
„ nić mogą, nie są wielkiey wagi; owszem 
„ Wiele maią trudności, ile że nie wszyscy 
„, ludzie są iednakowey myśli, aby to, lub 
„, owo sobie wyobrażać chcieli, Nie masz też 
,,Znich osobliw:ego pożytku: wszyftkie bó- 
„ wiem dzieła Stworzyciela są równie prze- 
s dziwne, i podziwienia gódne. Owszem bà- 
„ wić się nad tem, ieft coś dziecinnego, i 
» odwodzi od uważania rzeczy ważniey- 
$i szych, „ 

363. Abym przecież nie zdawał się cie- 
kawym co opuszczać , namienię nieco o nich. 
Ci, którzy Igrzylka ksmienne opisuią, daią 
różnie małowanym imie Litómoyphi, Malowi- 
dla zas te różne są: jedne wyrażają znaki nie- 
biefkie, iako słońce , gwiazdy , i zowią się 
Uranomorphi. Drugie czynią podobieńftwo 
w malowidle do całych ludzi, albo tylko wy- 
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qrażmią głowę, serce, i zowią się Autfroto- 
morphi, Trzecie wyrażaią różne zwieczęta, 
lub ich części, i zawią się Zoomorphi, Czwar- 
te wyrażaią Rośliny, 1 zowią sie Phytomor- 
phi. Naoftstnich wydsią się krzyże, pisma, 
noty muzyczne; znaki matematyczne, I zo- 
wią się Technomorphi. Tu się pomieścić mo- 
gą, ieśli się kto tym chce bawić, owe mar- 
mury malowane, owe Agaty, o których się 
nu swoim mieyscu namieniło. A 

364. Kamienie zaś w swey całości kształt 
iakowy wyrażające, zowią się w pawszech- 
ności Lithogłyphi, Z tych iedne wyrsżaią lù» 
dzi, »lbo częsci ich tylko, czaszki, ręce, 
nogi, it. d. i zowią się Autfiropoglyphi. Któ- 
re wyrożalą różne zwierzęta, zowią się o0- 
glypkis wyrsżsiące Rośliny , zówią się Phy- 
toglyphi, Wyrażające rzeczy przez sztukę ro- 
bione, naprzykład maiące podobieńftwo do 
chlvba, sera, pieniędzy, zowią się 7rchno- 
glyphi i t.d. Naoftatek są kule , kręgie , 
wałki, i t. d. 

365, Nie moge nie wspomnicć, że komu 
się taka osobliwość podoba, może ią widzieć 
na Pokuciu między Stanistawowem i Sniaty- 
nem, ale trzeba, żeby się pierwry nx ce myśl 
z tamecznemi Obywatełomi zgodził, któczy 
te kamienie Aumamt zowią, a w tey.dopicro 
zgodzie, pokażą mu się dwie Osoóży i trzy 
chleby, Podobneż dziwy zwierząt muią 
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bydź na Babiey gorze w Krakowfkim, Na Po- 
lesiy. nayduią się kamyki kształt gruszek 
wyrnżająco , te niechcinłbyw poczytać za 
Igrżyfka, ale bardziey za kamienie w konchach 
uformowsne, oiskich się w poprzedzającym 
Paragrafie namieniło. 


o Osoblitvościach Kopalnych. 


366, Widziemy na wielu mieyscach wi- 
szące wykopane kości Olbrzymów: czy pra- 
wdziwe są? Natrafiamy czasem w ziemi gar- 
ki, lub inne naczynia: fkąd się tam dofiały ? 
Wykopuią się czasem kamienie, iak fłrzały , 
noże, siekiery , młoty: czem one są? Odpo- 
wiem na to , i przydam na końcu o zakopa- 
nych w ziemi pieniądzach, 

367. Co się tycze kaści, które za części 
Olbrzymów ndawane bywzią, uftają wszyfikię 
dowody na poparcie ich prawdy. Byli Ol- 
brzymi, to prawda: bo samo pismo Święte 
świadczy: ale gdzie ief swiadectwo, aby tey 
byli wysokości, iakaby mieć musieli, gdy- 
by te kości ish były? 

368. Namienia pismo S. 26 Goliat był Ol- 
brzym, ale tylko sześć łokci i dłoń wysoki. 
Og też Olbrzym nie megl bydź dłuższym nad 
swoie łoże , które za świadectwem pisma mia- 
ło długości łokci dziewięć, a z miary tera- 
źnieyszych kości Olbrzymowych , musiałoby 
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sie prawdzić, iak Pospolftwo prawi, że byli 
tak wysocy ludzie na śwfecie, iż zamiaft la- 

fki całe sosny w ręku nosili. 
`. 169, Już tedy nie są te kości Olbrzymo- 
wemi: czymże będą? Chcą wektórzy wmó- 
wić, żą są kościami niczaaiomych nam bsr< 
dzo ogromnych iakich zwierząt. Przyftać na 
to nie mogę. Teraz Kiedy ciekawi Hiftoryi 
Natnralney badacze naymnieyszych wszę- 
dzie dochodzą robaczków, czemużby niemieli 
gdzie poftrzec tak ogromnego zwierza? Jeśli 
powiedzą, że zginął przez potop powsze- 
chay: to wiemy, iż wszyfłkie zwierzęta dla 
rozmnożenis Bóg chciał mieć w Korabiu, dla- 
czegożby ten nie był? 

370. Sądzę , że te kości Olbrzymów są ks- 
mienne Igrzytka przyrodzenia, w ziemi ufør- 
mowanę, Powiedzą mi podobno, że nie są ka- 
mienie, ale kości, Alboż nie są i kamienie 
niektóre podobne do kości? Grunt tych kości 
Oltrzymowych pewnie nie inny iet, tylko 
ziemia wapienną dla tluftości ziemney tylko 
do podobicfftwa kości spiekła. Na dowód 
tey prawdy przytaczam rzecz nafiępuiącą. 
W Tykocinie kopano +iemię na szdzawkę: w 
nieiakiey głębokości pokazały się z ziemi 
uformowane trupie głowy , ale wszyftkie 
miękkie, bo ieszcze do dóyrzałcy mie przy- 
szły twardości. 
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371. Wykopine w niektórych mieyscash 
garki, lub inne naczynia, nic są od natury w 
ziemi zrobione, ale sąsto trunny dawnych 
Pognn. Poganie bowiem dawni ten mieli zwy- 
«czay, który i kasi Sarmatowie zachowali, że 
ciało umarłego palili, a popiół włożywszy 
w naczynie, grzebli w ziemię. 

372. Naczynia te pospolicie z brzegu są 
szczupłe, daley coraz szerszee, u szyi węższe: 
w nith przy kościach i popiełe czasem i 
inne złożone nayduią się ftarożytności, Wi- 
działem takie w różnych mieyscach nalezio- 
ne: naywięcey się przecięż naydować maią 
na górze Hrydeuberg przy Gdeńfku, Te i in- 
ne fiarożytności mogą bydź w mogiłach i 
psgórkach, od dawnych wieków wysypanych. 
Podole i Ukraini u nas powinna mieć nay- 
więcey takich ftarożytności. 

373. W niektórych dawnych sypanych pa- 
górkach widzieć się czasem daią , osobliwie 
ha poboiówifkach, kamienne niby ftrzały, .2 
obu boków , albo z jednego tylko zaoftrzo- 
ne, częftokroć w pośrodku przedziurawione, 
Pospolitwó ie nazywa ftrzałami piorunowe- 
mi. Prócztego w tychże mieyscuch wyko- 
puią się kamienie, kształ nożów , siekier, 
młotów, maiące. Te wszyftkie rzeczy nie są 
czém inne, tylko właściwie narzędziem da 
wnuych ludzi, albo zwyczaynym domowym, 
albo na woynie w pewnych okolicznościach 
Zużywanym, 
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374. Nakoniec muszę co przydać dla o- 
wych, którzy o pieniądzach w ziemi zako- 
paoych rozprawiają. Ze mogą bydź zakopa- 
ne, czyli przez chciwość , czyli przez hoiażń 
ludzi, o tém nie wątpię: ale sposobom wy- 
naydowania, i okolicznościóra przy znale» 
zienia , o iakich mówią, zawsze przeczyć. 
muszę. 

375. Powiadsią, że micyste ich zekopa- 
nia wynaleść można przez Kompas; alboż to 
pieniądze zakopane są północą ? alboż są 
żelsżne ? Powiadaia , że do tego zażyć mo- 
Żna rozgi leszczynowey , Virga divinatoria: 
ale o iey bałamutności napisałem w Tonie f. 
o środkach zubobonnych i wcale niegodzi- 
wych. Jeżeli zaś kto mówić zechce, że mo~ 
ga bydź na ziemi te znaki, które mad Krusz- 
cami? daleko z drogi: Kruszce są siarką, lub 
arszennikiem mineralizawane, zabiersią Zna- 
czny kawał ziemi, czego pieniądze zakopane 
nie maią, A zatym i owe kłamliwe na zako- 
panych pieniądzach ognie, gssnąć muszą, 

376. Jeżeli wiadomość, wnoszenie z po- 
dobieńitwa mieysca (albo przypadek dat kie- 
dy znałeść: to zaruż osobliwsze przyticzają 
okoliczności. Oto mówią, disbeł na nich sie- 
dzi, i jiemu są zapisane , oto kryją się w 
ziemię, posuwają, it.d. Co diabłu po nich 2 
z piekła się niemi nie okupi: owszem, kto 
wie, czyliby nie prędzev podsunął do nale- 
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zienia, ile że pospolicie co lekko przycho- 
dzi, to się i łatwo na marnotrawftwo o- 


braca. 
§. 6, 
o Kaniieniach w Roślinach, lub Zwierzętach. 


377. Nie są to właściwie kamienie , prze- 
cięż kamieniami nazywamy, naprzykład w 
Uretrze człowieka, oka rakowe, it. d. Mnie- 
mam , iż tu iek mieysce namienienia co o 
nick. í 

378. Namieninią Ephemerides Nature Cu- 
riosorum © kamieniu nalezionym w Brzozie: 
Acta zaś Eruditorum Upsal: je nalezionym w 
Dębie. Te zaś i tym podobne, tak sie we» 
wnątrz drzewa znaydowały, iż zewsząd drze- 
wem zsrosly były. Chcą niektórzy, iż się 
tam doftały od zewnetrznego jakiego przy- 
padku: mogę przecięż mówić z Hallerynszem, 
zaco się w drzewie ftać nie mogły? Alboż 
drobnińchne cząfiki ziemi obicgaląc z sókiem, 
nie mogły osieść na jakim mieyscu ? alboż 
Rośliny nie mają swoich chorób? alboż się 
w nich coś podobnego nie dzieje, kiedy sie 
twarde peftki rodzą? Inaczey zaś trzeba mò- 
wić otych, które łatwo poznać można, że 
są wsadzone i zarosłe., 

379. W zwierzętach też wielorakich naleść 
się może coś podobnego -do kamienia , ale 
przeeięż nie ieft kamieniem, Tak Perły w. 
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Konchach nie są kamienie: czem są, dotąd 
doftatecznie wiedzieć nie można. Rakowe o- 
czy pospolicie nazwane, w rakach sie naydu- 
lące, nie są kamieniem, ale sokiem pewnym 
raka ftwardniałym. Owe w Bydlętach, jak 
piłki dziecinne, okrągłe z sierci zebrane gał- 
ki,iawnie nie są kamieniem, ale przez liza- 
nie się bydlęcia, (kupioną siercią: przecięż 
czasem w żołądku prawdziwe kumienie nay- 
dowano, które naypewaiey z paszą były poł- 
knięte, Toż samo mówić się może o kamie- 
niach) ° 

380. Co się tycze ludzi, utych osobli- 
wiey nayduią się niby kamienie w Uretrze , 
nerkach i żółci: ftaią się zaś z ftwardniałcy 
nieiakiey flegmy: Rad w ogień wrzucone pa- 
rą ulatnią i nikną. Pródź a naydoweli Le- 
karze podobne kamienie w ludzkich płucach, 
wątrobie, żołądku, kiszkach, w głowie , o- 
czach, naczyniach krwi i różnych innych 

S mięyśdzcń. Te, które się naydowały w płu- 

cach, ieft wielkie podobieńftwo , że się fta- 
ły z kurzu powietrzem przy oddychaniu 
wciągnionego. 

381. Niektórym zdawało się , iż widzieli 
w głowach osobliwie ryb, coś podobnego do 
kamieni ; ale dobrze sądzą inni , że się na 
wielkiey twardości koftek oszukać musieli. 

892. W żołądku ptaków ziarnem żyiących, 
a osobliwie u kur, nie jet trudna rzecz dro- 
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bne naydować kamyki. Są one prawdziwcemi 
kamykami, ale się w żołądku ich nie urodzi- 
ły. Ptaftwo bowiem ziarnem Żyiące, dla po- 
mocy ftrawności żołądka, zwykło tykać dro- 
bne kamyki, 

485. Mówią ieszcze wiele o przedziwney 
fkuteczności kamyków, w niektórych innych 
zwierzętach naydować się maiących. Kogut 
trzeciego roku okapłoniony, w siodmym po- 
tym roku ma mieć w żołądku czerwony ka- 
myk, albę brunatny: Jatkołki maig mieć w 
żołądku biały , albo czerwony. Pliszki zie: 
lony. Jeżeli mogły bydź połknięte, mogą 
sie w nich naydować, ale żeby się w nich 
rodzić miały , niech wierzy, kto się chce 
mylić, Podobnież błądzą, którzy powiadaią, 
że wyłowie ślimaków, w głowie i wnetrz- 
nościsch żółwiów , w oczach i żołądku iele- 
ni, kamienie naydować się maia, 

384: Również dawnieysi wiele pisali o ka- 
mieniach zwierząt zamorfkich, nawet i we- 
żów. Tyle tylko pewna, że Bezoar niesłu- 
sznie kamieniem nazwany , do leków zaży- 
wany , nayduie się w pewnym gatunku zwie- 
rząt, 

385. Bezoar prawdziwy , albo Oryental- 
ny, ieft różney wielkości, krńchy , ślniący , 
zicłionawy. Nayduie sie w żołądku gatunku 
Gszellów , albo Antylopów , u Linneusza Ca. 
pra brzcardica zwanych. Jefi ten Bezbar ni- 
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by z jakich kamiennych warst złożony. Ok- 
cydentalny zaś Europeylki, alba nieprawdzi- 
wy, ieft siwy, albo czarniawy: naydule się 
w ieleniach, mułach; a w pospolitych kozłach 
białawy. 

386. Prawdziwy Bezoar, po tych zna- 
kach poznać się może. rod. Łupie się wars- 
tami, iak cebula gre. Ocieraląc go o papier 
popiołem , kredą, lub niegaszonym wapnem 
potrząśniony , żółtawo farbuis, W reszcie 
wątpić trzeba , aby teraz prawdziwy Brzoar 
do Europy był przywożony , kiedy chciwość 
handluiących zwierzęta Bezoardowe znacznie 
wygubiła, 
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KRUSZCACH. 


op imieniem Kruszców rozumieją wpra- 

wdzię Młiaerałogiftowie te wszyfkie 
rzeczy Kopalne, które inns jakie rzeczy w 
sobie mają ukryte, i tak zawarte, że aż chy- 
ba przez sztukę oddziełone bydź mogą; tak 
u nich ieft Kruszec siarczany, ałunowy, i t. d. 
Ja przecięż imie Aruszec w ścisłym tylko bio- 
rę rozumieniu, i rozumiem te rzeczy kopal- 
ne, które w sobieukrywaią, albo Metale iak 
Złoto , Srebro, Międź, Cynę, Ołów, Zslazo ; 
albo półmetale, iako żywe Srebro, Wismut , 
Arszenik, Autimonium, i t. d. Rozbieraiąe to 
na części, każdemu metałowi osobny poświe- 
cę Rozdział ; a nakoniee w jednym pomie- 
szczę półmetale, Pierwey przecięż , niżeli do 
uczynionego porządku przyftąpię , podam 
powszechną o Kruszczch i Metalach wiado- 
mość. 
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ROZDZIAŁ LE 


o Kruszcach i Metalach w powszechności. 


$, Z kruszców wyprowadzaią się metale: 
nzprzód więc opiszę wielorukość i własność 
Metałów , petym Kruszców: a nakoniec spo- 
by wyprowadzenia metalów z kruszców. 


HP A | 
Metai wielorakie są? i iakie ich własności? 


3. Metal jeft rzecz kopalna, rod. nad inne ` 
większą ciężkość maiąca: sre. w ogniu to- 
puieiąca: gcie, ftopiona , albo ochędożona 
blafk osobliwy czyniąca: 4te. po ftopieniu 
gdy twardrieie , wierzch wypukły czyniąca: 
płe, młotem bita rozciągziąca się. 

4. Naprzód tedy Metal każdy ma w ró- 
wneyże wielkości większy ciężar nad inne 
rzeczy kopalne. Ważność ta- wprawdzie ieft 
różna, w jednyct większa, w drugich mniey- 
sza: te przecię, które naymniey maią wagi, 
przewyższają ciężarem inne rzeczy kopalne. 
Tak Cyna naylżeysz jeft między metalami , 
a przscięż jey sztuczta równą sztuczkę cho- 
ciażby kamienia czyfiego, przewyższa: Złotó 
zaś nayważnieysze nierównie przechodzi. Nie 
bez przyczyny mówiłem tamieuia czystego ; 
w których bowiem kamieniich, lub ziemiach 
ukryty iaki metal się zawiera, te są zawsze 
podług wielości zawartego metalu ważniey- 
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sze od tych, które metalu żadnego w sobie 
nie mais, 

„ 5. Metale daley, w ogniu topnieją. R:ecz 
prawdziwa, że tę własność maią i inne rzeczyw 
kopalne, lecz metale maią w tym osoblivsze 
swoie okoliczności: płynność ich bowiem w 
topienia się własna metaliczna, jak różn: ieft 
od płynności , naprzykład roztopionej ia- 
kiey żywicy ziemney, każdy znać povinien, 
kto kiedykolwiek widział Cynę, Ołów i t. d. 
rozpuszczone, Ztymwszyfłkim do rozpu- 
szczenia iedne mnieyszego , a drugie tęższe- 
go potrzebuią ognia, Miedź się ognowi bar- 
dzo opiera: a żelazo nim się rozpłynie, mu- 
si mieć ogień naytęższy. 

6. W tym topieniu się naywłaciwsza ieft 
metalom, że powierzchność ich osobliwszy 
odbiia blaik, a niektóre przycym przedzi- 
wnym igraia kolorem, Gdy potym oftygna, 
brndnieią wprawdzie, i osęjiałą na się po- 
wierzchowną biorą poftać: lecz oszorowaine 
blafkiem się znowu popiszią. 

7. Inne rzeczy gdy pe ftopieniu oftygną, 
rzadko kiedy powićrzcłowność swoję zofła- 
wuią równą: pospolicie w pośrodku wpadzią , 
i nieiaką czynią wpikłość. Metale przeci- 
waym sposobem ofygle po brzegach wpada- 
ią, czyniąc w po/rodku wypukłość. 

8. Nakoniec m/tale młotem bite rozciągaią 
się. Tak to im jdt własna, że się tym samym 


H 
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od wszytkiego innego różnią. lnne rzeczy 
ciężarem uderzone , albo się mażą , albo kru- 
szą: Metale w micyscu uderzenia uftępuiąc, 
wszerz albo wzdłuż się rozchodzą, Widzieć 
to na blachach z miedzi, lub żelaza wybi- 
tych, it. d. 

9. Są wprawdzie niektóre rzeczy kopalne 
tak metalom na oko podobne, że nie łatwo 
inaczey poznane bydź mogą, iak przez to, 
że pod młotem, ile kruche, rozciągnione 
bydź nie moga: a te Mineralogiftowie nazy- 
waia Péfmetallami, które do oftatniego Roz- 
działu zachowałem. 

10, Prawdziwych całych Metalów dotad nie 
wielka liczba ieft wynaleziona, jeżeli przy- 
damy Platysę, nie dawno w Amcryce wyna- 
łezioną , będą te: 


Aurum, Złota. 

Argentum. - Srebro. 

Platina. Platyna, albo Złoto białe. 
Cuprum. Miedź. 

Stanuuma Cyna. 

Plumbum. Ołów. 

Ferrum, Zelazo. 


11. Chimikowie przydawszy sobie ie- 
szcze żywe Srebro, podawali metalom imio- 
na Płanet, i znaki ich: które gdy się pospoli- 
cie wich dziełach naydałą , nie od rzeczy bę- 
dzie tu ie wymienić, Tak Złoto uuich ieft 
Sol, i ma z nak Kalendarfki, Tab: [. Fig: 3. 
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Srebro; Luna, ma znak Fig: 4. Miedz, Venus , 
ma znak Fig:5g, Cyna, Jovis ma znak Fig: 6. 
Ołów , Saturnus, ma znak Fig: 7. Zelazo, 
Mars, ma znak Fig: 8. Zywe Srebro, Mer- 
chriws, tma znak Fig: 9. Więcey takich zna” 
ków chimicznych przytoczę pod półmeta- 


Jami. 
$: +24 
Kruszce co są ĉa 


12. Metale- dopiero wymienione bardzo 
rzadko, albo bardzo fkąpo tak się nayduią 
w przyrodzeniu, aby przez się czyfte i zda- 
tne do dalszego zsżycia były. Pospolicie tak 
są ukryte w innych rzeczach kopalnych, o- 
sobliwie w ziemiuch í kamieniach: albo tak 
ścisle pomieszane, naprzykład z siarką, ar- 
szenikiem, i t, d. że doftawszy w rękę , nie- 
łatwoby kto sądził z samego widzenia, 'iż 
się tam metal nayduie. Taką to rzecz kopal- 
ną, która ma ukryty , albo pomieszany Z so- 
by metal, nazywam Kruszcem, Takowy zaś 
krznszec zawsze nadpospolicie ief ciężki. 

13. Kruszce wielorako podzielić się mo- 
gą: wzgledem ukrywania metalu: względem 
wielości metalu w nich się nayduiącego: i 
względem łatwości metalu wyprowadzenia. 

r4. Względem ukrywania Metalu: jedne 
maią wyrażne w sobie, lub na sobie Żył- 
ki, promienie, lifteczki, czyftego naprzy- 
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kład Srebra. Drugje tak drobne maig ziscka, 
że żadnym sposobem widziane bydź nie mo: 
gą: a takiemi są kruszce złote. Trzecie tak 
są z innemi minerałami, naprzykład z Siarką 
pomieszane , albo metal z metalem zjedno= 
czony, że iednoż nisoddzielne czynią ciało, 
Te oftatnie tylko niektórzy Mineralogifto= 
wie poczytuią za prawdziwe kruszce: i dla- 
tego mówią, że kruszców złotych nigdzie 
nie masz, bo złoto nigdy się nie nayduie w 
minerze w jedno ciało ziwdnoczone, 

15. Względem wielości nayduiącego się 
w nich metalu, jedne są (kąpe , drugie obfite. 
Między fkąpe liczą się owe, które tyle tyl- 
ko w sobie zawiersią metalu, iż wyprowa» 
dzenie jego nie padgradza za nakłady łożo- 
ne, Obfite zaś są te, które w takiey obfito- 
ści wydaią metal, że nakłady potrzebne nie- 
równie mniey wynoszą, iak cena wyprowa- 
dzonego metalu. 

16, Wzgłędem łatwości metalu. wyprowa- 
dzenia , iedne nazwać się mogą twarde, dru- 
gie miękkie, Twarde będą owce , które albo 
tak są z przeciwnemi rzeczami w sobie po- 
mieszane , że w topieniu metala nie odłąci:a- 
ją, ale go raczey psuią; albo tak są twur- 
de do topienia, że bez osobłiwszey sztuki 
metalu z siebie wytopić nie dadzą. Miękkie 
zaś są owe, z których się metał łatwo, i 
zwyczaynym sposobem wytapia, 
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17. Są ieszcze i inne względy kruszców, 
ale szczególne , więc sie na swoich mieyscach 
pod gatunkami metalów wymienią. Między 
powszechne tylko policzyć ieszcze mogę 
kształt niektórych ftąteczny: naprzykład o- 
krągły, rogaty, i t.d, albo kolor czarny , 
czerwony „i t.d.*Ale to się wszyftko lepiey 
pokaże w opisaniu daley każdego kruszcu, 


o Narzędziach da topienia kruszców. 


18. Metal z kruszcu wyprowadza się przez 
ogień: sposoby, których do tego zażywa- 
ia, oraz Probierfkie, dla doświadczenia iaki 
Metal, i wiele go w jskim kruszcu ieft, opiszą 
się przy każdym metalu, Abym przecięż nie 
był wtedy przymuszony kilka razy iednoż 
pawtnrzać, a bardziey ieszcze iedno tu, dru- 
gie tam rozrzucać: zbieram w ten Paragraf 
narzędzia do tego potrzebne, i do tego miey- 
sca niżey odwoływać się będę, 

19. Narzędzia zaś, które tu ópiszę, albo 
badą nayprościeysze, albo do sporządzenia 
nayłatwieysze: aby nikomu nie czyniły wiel- 
kiego zatrudnienia. Mniemam bowiem, że ci 
którzy właściwie trudnią się Probiernią , iak 
mego pisma hie potrzebują, tak dofkonalsze 
do zażycia narzędzia dobrze znaią. Gospo- 
darz rzeczy swego gruntu pozna i przez spo 
soby odemnie podane. 
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do, Naprzód do topienia kruszców do- 
świadczać się miaiących , potrzebny ieft 
piecyk: ten dla'uniknienia nakładów , może 
tylko bydź z cegły. Kształt jego ieft wyra- 
Żony Tab: II. Fig: 1. U wierzchu nieco się 
zwężać powinien, spod aaqda, w czworoko= 
cze powinien mieć po 11. calów światła, 
a wysokość bc, calów 16 wynosić , d są 
drzwicki, eee są otwory, albo lufty, Wre- 
ście cegła tego piecyka nie osadza sie na wa- 
pno, ale na dobrą gline. Wierzch ruchómy, 
ale szczelnie zamykający , zawarcie drzwi- 
czek i czopy do zatykania luftów, porobią 
się grube, ale z dobrey gliny. 

21. Piecyk takowy nic ma ftać na miey- 
scu zamkniętym, ale gdzieby para wolnie oda 
chodzić mogła: inaczcyby kruszce czasem 
arszenik mające, mogły szkodzić topiącemu 
na zdrowiu, lub życiu. Naylepiey będzie, 
gdy się tam poftawi, gdzie kominem para 
obficie może wychodzić. Przecięż ani wiatr, 
ani słóńce ma dochodzić: bo byłyby prze- 
szkodą do utrzymania ognia w należytym 
ftopniu, Mniemam, iż czytelnikowi moiemu 
ieft wiadomo , że przez zatykanie, lub otwie- 
ranie luftów, węgle w takim piecyku mniey- 
szy lub tęższy ogień dadzą: a zatym podług 
potrzeby, iak dalsze opisy wymienią , rzą- 
dzić się potrafi. 
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22. Mnich, Tab: II, Fig: 2. iet narzedzie, 
w którym się osobliwie Złoto i Srebro od. 
dziela. Stawia się w piecyk: ckrywa się gą- 
sierem, zaraz duley opisać się maiącym: ob: 
sypuie się węglami, Złoto, lub Srebro zo- 
ftaie się w mnichu, a inne rzecży wsiąkaią 
w materyą, z którey mnich ieft zrobiony. 
23. Meterym zaś, z którey się mnich ro- 
bi, są palone kości, popiół i czyfta glina. 
Glinę rozmąć w wodzie; po niciakim czasie 
zley mętną wodę, a osiadłą potym zniey gli- 
nę wysusz. Gdy wyschnie, potłucz, znowi 
zamąć w wodzie: Powtórz to kilka razy , aż 
będziesz miał bardzo subtelną i czyftą glinę. 
Podobnym sposobem przez pławieńie prży- 
gotuy sobie osobna i popiołu pospolitego. 
24, Daley cielęce, lub baranie kości, lócz 
żeby nic tłufte nie były, i iak nayczyściey- 
sze, włoż w garnek, żalep, i upal aż do bia- 
łości w garncar(kim piecu, Utłucz potym jak 
naydrobniey, spław iak wyżey glinę: a co- 
kolwiek jeszcze będzie grubego, przesusz , 
przetłucz, i zaowu przopław , abyś miał pro» 
szék jak naysubtelaieyszy. Podobnym spo- 
sabem upalisz, i na drobny proszek obrócisz, 
osobno same czzszki cielęce, lub baranie. 
25. Z tey materyi tak się robi: Weź po- 
pioła dwa funty, kości tartych trzy ćwier- 
ti funta, gliny łotów 12, zmieszay i roz- 
tworz wodą do należytey gęftości. Włóż 
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w mocną formę bez dna, kształ mnicha ma- 
iącą, a gdy ją napelnisz, przyłożysz wałek 
okrągłość dobrą malący, i uderzywszy iakim 
ciężarem, wybiiesz płaskowatą wpukłość aa, 
Póki robota ieszcze ieft świeża, potrząśniesz 
wpukłość lekko proszkiem z ożaszek utar- 
tym, i uderzeniem wałka przygładzisz. Na- 
koniec wysuniesz z formy i wysnszysz. Na- 
pisałem to dlatego, że sobie sam każdy ty- 
le ich zrobić może, ile zechce: ieżeli nie 
ehce kupować w miaftach zagranicznych , 
gdzie są przedayne pod imieniem Probierer 
Kapellen, 

26. Takowy mnich gdy się na nim ma 
metal topić , nakrywa się kapą „albo gąsio- 
* rem: Tab: II, Fig: 3. Gąsior taki iet z gli- 
ny wypałoney , od przodu otwarty , aby wi- 
dzieć można było, co się w mnichu dzieje: z 
tyłu zamknięty: po bokach narzynane otwo« 
ry aaa maiący, dla większey fkuteczności o- 
gńia. Wielkość iego powinna bydź miarko- 
wana do piecyka i mnicha: do piecyka, aby 
gasior mogł bydź wszędzie obsypany wę- 
glami: do mnicha, aby pod gąsiorem widzieć 
można, co się w nim dzieie. 

27. Do topienia tylko proftego kruszców 
lab metalów, są różne tygielki gliniane, Fo- 
spolity i który uksżdego złotnika widzieć 
możemy, ief wyrażony Tab: Il. Fig: 4. Mię» 
dzy cudzoziemfkiemi po miaftach przedzyne= 
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— mi Hafkie są dosyć trwałe: lecz Sjpsey/żie 
czarne naybezpiecznieysze. Oftrzegum tu, 
że wszyftkie naczynia powoli się pierwey w 
ogniu rozgrzewać maią, nie zaś nagle roz- 
pałać. Po wylaniu też z nich metalu, zno- 
wu powoli w ogniu fłygnąć maig. Ogień zaś 
do tych wszyftkich robot ieft tylko z wegli. 

28. Kruszec jeszcze częftokroć ma wiele 
niepotrzebnego kamienia lub ziemi: niżeli się 
więc ftopi, trzeba go pierwey oswobodzić 
przez pławienie, Na to ieft fłodka, Tab: II. 
Fig: 5, która może bydź gliniana, ale dla 
gładkości polewana. Nalvie się wody: wrzu- 
ci się kruszec ziarnifto potłuczony. Cokol- 
wiek ieft kruszcem, dla ciężkości prędko pa- 
da na dno, niepotrzebne zaś cząftki z wodą 

„się zleią. To się kilkakrotnie pewtorzy, aż 
się oczyści, ile bydź może. 

29. Do wylewania roztopionego kruszcu 
mogą bydź wprawdzie foremk! żelazne prze- 
dayne: lecz moiemn czytelnikowi dosyć bę- 
dzie mieć kamienną, albo ceglaną , iaką po- 
spolicie Złotnicy walą. Ta nim się w nię wy- 
leie, powinna się pierwey mocno ogrzać, i 
łoiem wymazać, 

30 Doftanie w miaftach przedaynych fore- 
mek, pod imieniem Gispuckel*Fig: 6. Te stu- 
żą wtedy, kiedy się kruszec topi, w którym 
dwoiaki iet metal, cięższy i lckszy, z sobą 
w topieniu się nieicdnoczący: wtedy wylewa 

się 
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śię w takową foremkę , a po ofłygnieniu wy- 
biera się, i metal od metalu oddziela. 

31. Daley przyda się zasłonka drewniana 
Tab: Il. Fig: 7. z subtelną aa poprzeczną 
szparą: aby chodzący koło ognia mogł 
twarz zesłaniać ,a przecięż przez szparę wi- 
dzieć, Potrzebne są różne kleszcze, haczyki, 
szufelki, do -wftawiania, wyimowania; mie- 
szania, przekładania, i t. d Potrzebny jeft 
` i mieszek do rozżarzania węgli, 

32. June narzędzia opiszą sie na swoich 

mieyscach: o wadze tylko ieszcze wspomnę. 
Ta powinna bydź tak subtelna i rzetelna, 
aby naymnieyszą rzecz ściśle odważyła, Pro- 
buiąc bowiem w małości, czynią się wzglę- 
dy do wielości. Weżmie się naprzykład 100. 
kwintel kruszcu, z którego wytopi się 2. 
kwintle złota: więc się czyni taka provorcya: 
kiedy too, kwintel kruszcu dały dwie kwin- 
tle złota; więc roo, funtów albo cetnar kru- 
szcu, dadzą dwa funty złota, Zawiele to ief 
prawda, aby kruszec tyle wydał: ale cóż, 
„kiedy cetnar łedwie wyda patę łotów? ja- 
kiey tu trzeba dofkonałey wagi, aby złoto 
odważyć ze íta kwintel takowego kruszcu ? 
Można ią mieć z zagranicy pod imieniem 
Schnellwage: 


TOM II. K 
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ROZDZIAŁ, IL 
o Złocie. 


Z ieft głową i naywyższym fto- 

pniem Rzeczy kopalnych: od nie- 
go więc zaczynam. Wyrażę tu iego wła- 
sności: iego kruszce: wyprowadzanie z kru- 
szców i innych metalów : iego sławne ko- 
palnie, zażycie, proby, i t.d: Tym porząd- 
kiem póydę pisząc daley o innych metałach, 
Na końcu tego Rozdziału przydam nieco o 
Platynie , albo białym złocie. 


nna 
3 


$. 1. 
Własności Złoia. 


34. Złoto , ieft metal żółtego koloru, 
między metalami nayczyftszy , nayciągley- 
szy, naycięższy , naytrwalszy, i w wzięciu 
ludzkim naykosztownieyszy. 

~ gg., Złoto tak ieft ciągłe, i tak się wybi- 
jać dale, że ziednego granu może się wy- 
ciągnąć drót na goo, łokci długi: a z dwóch 
łotów , tyłe można nabić liftków , iż niemi 
wyzłociłoby się tyle pola, na iakimby 10. 
beczek zboża wysiano. 

36, Nie ma wprawdzie wiele spręży- 
stości, przecięż więcey iak Cyna i Ołów. 
Nie ma wielkiey twardości, i ieft miększe 
ed Srebra, Miedzy, Zelaza: ale twardsze od 
Ołowiu i Cyny. Czyfte Złoto żadnego nie 
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wydaie dźwięku, a tak ieft ciągłe, że drót 
mający tylko iednę dziesiątą część cala gru- 
bości, 5oo. funtów ciężsru utrzymać mo- 
Że , nim się urwie, 

37. Zólty iego kolor ieft różny. Ame- 
rykańikie Złoto ieft blade: Madagafkarfkie 
wcale blade, i iak Ołów prędko się topiące. 
Na wyspie Formosa naylepsze: a w Pańftwie 
Monomotapa nayczyścieysze, 

38. Jet nayważnieysze ad wszyftkich in. 
nych rzeczy, W samym żywym Srebrze na 
dno upada, Stopa koftkowa Złota waży 
12,220. uncyy.. Topi się w ogniu nieco fa- 
twiey od Miedzi, i to wtedy, gdy się roz- 
pali. W topieniu bierze ftopień naywyższy 
gorącości, i wydaie kolor ssłedynowy, 

39. W ogniu, ziemi, wodzie i powietrzu, 
jeft prawie niefkazitelne, Namienia Kunckeć, 
Że Xiąże Florencki ieden gran Złota topił 
bez przerwania przez kilka miesięcy; a le- 
dwie setną tylko część ntracił. W ziemi bez 
zepsewania się, wiele wieków leży. Ani od 
wody, ani od powietrza rdzewicie. 

40, Daie się mieszać z innemi Metalami, 
bez utraty swoiey ciągłości; iedney tylko 
Cyny cierpieć nie może , tak dalece, że od 
samey nawet pary xozpuszczoney Cyny, kru- 
szeie, Podobneyże kruchości nabiera , gdy 
ma zimno długo młotem bite będzie. 


Ka 
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41. Nie rozpuszcza się w proftym Serwa- 
serze , ale tylko w Aqua Regis. Z żywem 
srebrem nad wszyftkie inne Metale nayłatwiey 
się daie amalgamować, toieft rozchodzi się 
w drobne ziarka, i pomieszawszy się z ży- 
wym srebrem, jednakową znim niby płyn- 
ność zachowuie. Nakoniec Złoto, od tego 
wszyftkiego, co nie ief Złotem, czyści się 
przez Antimonium, 


. 2. 
Kruszce Złota. 


42. Kruszce Złote dwoiakie są: iedne, 
które jakowymkolwiek kształtem widome w 
sobie Złoto zawieraią ; drugie , które go nje- 
znacznie ukrywają. 

43. Widome Złoto naydować się może w 
kamieniach lub ziemiach. Kamienie zaś tako- 
we są wapienne , zielony Marmur, Szpat, Ki- 
zły, Piafkowy, Lazurowy, Talk, a nayoso- 
bliwiey Kwarzec biały. Na takowych i w ta- 
kowych kamieniach bywa Złoto czyfte, w 
podobieńftwie kropel, ziarnek, liftków , ga- 
łązek it. d. Kolor zaś nie zawsze jeft czyfty 
żółty, ale czeftokroć ołowianym powleczo- 
ny: pofkrobawszy przecięż żółtość się po- 
każe, 

„44. W pialkach nsyduią się częftokroć 
ziarna czerwone, czarne, okrągłe, płasko- 
wate, kruche i miekkie, które obficie wyda- 


$ŁÓT O 149 


ią Złoto: granatkowe zaś przeźroczyfite, i 
ołowiafte są w Złoto przyfkąpe. Piafki czer- 
wone, żółte, lub błękitne, osobliwie w rze- 
kach, miewaią przymieszane sobie Złota na- 
kształt pyłku, lifików , lub ziarek. Jakoż po- 
spolicie wielkie rzeki, osobliwie na których 
się drzewo pławi, mniey więcey w swych 
piafkach maig Złota. Jły, gliny tłufte , Mar: 
gle białe, czerwone, żółte, czarnę: micwa- 
ją także Złoto w lifikach , lub ziarnach: 
Becher dowodzi in Physica subterranca, że 
każda glinn i piasek pipoy S; w sobie 
Złoto ukrywa, 

45. Namieniaią Pisarze , że naydowano 
ziarna Złota w Pftrągach rybach: że šie nitki 
Złota © winną roszczkę okręcały: że w win- 
nych iagodach widziane ziarna Złote: Ze w 
Czechach naleziono owies, w którym równa 
z żdżbłem urosł pręcik Złota i t, d, to prze: 
cież nie złotem było, ale tylko iakimsi so- 
kiem, od ognia prędko niknącym. 

46. Pominąwszy to wszyftko, naypospo- 
litszym i nayobfitszym Kruszcem Złota, są 
Kruszce innych Metałów i Połmetalów, Zła- 
to w sobie ukrywających. Rzadko który Sre- 
brny Kruszec ieft bez Złota. Częfto ieft zje- 
dnoczone z żywem Srebrem: a czasem z 4s- 
timonium i Zelazem, Te zaś kruszce, kiedy 
głownie do innych należą Metalów, na swa* 
ich się teź mieyscach opiszą. 
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47. Tak ieft w Węgrzech Cynober, w któ. 
rym Złoto ieft z żywem Srebrem, Jeft Kru- 
szec Goldkies zwany, w którym ieft Złoto z 
Siarką i Zelazem, Jeft Krnszec maiący w so- 
bie Złoto , Srebro, Zelazo i Zynek, ( od o- 
ka nakształt znajomego Colophonium ) w 
Węgrzech. J- w Sybery) Złoto z Srebrem : 
w Węgrzech z Srebrem i Miedzią: na Kar- 
packich górach z Autimonium i t. d. Oddzie- 
laiąc więc Metal od Metalu, otrzyma się i 
Złota tym więcey , im więcey go było przy- 
mieszanego, 


: Sy R: 
Doświądczenie Kruszców i wyprowadze- 


nie Zlot, 


48.. Dawne to ieft przysłowie, że nie 
wszyftko Złoto; co się swieci: nie wszytko 
więc co się w kamieniu, lub ziemi złótym 
świeci kolorem, ieft Złoto, Czyli zaś ieft 
Złoto ? dwoiakim sposobem doświadczyć 
można. rod. Przez ogień: ieżeli bowiem w 
ogniu koloru nie utraci, Złotem jeft, ore. 
Przez żywe Srebro, namazawszy bowiem 
żywym Srebrem , Złoto od niego bieleie, 

49. Kiedy przecięż rzadko kiedy przycho- 
dzi czyfte naydować Złoto, ale naypospoli- 
ciey w innym Metalu ukryte: wytopiwszy 
więc Metal, doświadczać go potrzeba, czy: 
li ma, i wiele w sdbie Złeta. 
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5o. Nim do tego przyftąpię, naypierwey 
podam sposób zebrania czyftego Złota z 
kamieni , lub ziemi. Potłucz drobno: prze- 
plaw w łodce dla oddzielenia szlichu złote- 
go. Szlich ten ieszcze po kilka razy rozpa- 
lay w ogniu, i gaś w urynie. Wsyp potym 
w naczynie drewniane nakształt ftępki, na- 
syp żywego Srebra, i mieszay dobrze tłu- 
czkiem drewnianym. 

5i. Jeżeliby zaś Złoto z żywym Srebrem 
łączyć się nie chciało: naley winnego octu, 
rozpuściwszy w nim nieco ałunu ; nakryy, 
niech się na ogniu zagotuie przez godzinę : 
poftaw na chłodnym mieyscu, a po czterech 
dniach zlawszy ocet, przepłócz kilka razy 
czyfią wodą: wysusz, i żywem Srebrem za- 
cieray , iako wyżey. 

52. Gdy inż żywe Srebro w siebie Złoto 
wyciągnie, spław wodą , aby się czyfte ży- 
we Srebro zoftało, które wysyp w tygielek 
złotniczy, poftaw na ogień: żywe Srebro z 
dymem wyleci, a pozoftałe Złoto przyda- 
wszy Boraksu, ftopisz, Są wpradzie sposoby 
ocalenia żywego srebra : lecz nie każdy ze- 
chce mieć do tego narzędzia, i w małości 
mnieysza o nie. Jeżeliby zaś to Złoto ie- 
szcze było pomieszane z iakim innym Meta- 
lem: zażyiesz potym iednego spososobu z 
dalszych. 


KRUŚSZCHZ 

53. Jeżeli chcćsz wiedzieć, czyli Srebro 
2 kruszcu wytopione ma co w sobie Złotą 
bez przymieszania innego metalu: weżmiy 
4. łoty Soli, 2 loty utimonium, i-6 łotów 
Siarki, pomieszay „i zstrzyi. Tego proszku 
kwintel 6 zmieszay z 16 kwintlumi Srebra; 
ftop, a gdy oftygnie, obaczysz u spodu Zło- 
to oddzielone, jeżeli w Srebrze było, 

54, Jeżeli sobie wnosisz, że Kruszec mie. 
dziany może mieć w sobie i Złoto, albo się 
chcesz dowiedzieć , czyli go ma ? wytop 
pierwey Miedź, fak się na swoim mieyscu 
opisze. Potym weżmiy ntimoniym, Arsze- 
niku białego , Siarki i Saletry, po równey 
części ; gotuy przez dwie godziny w uty» 
nie, i wysusz, Proszku tego kwintlę nasyp 
do 1o. kwintli Miedzi, i Rop w tygielkn; 
wyley w formę Giespuche/ zwaną: po ofty- 
goieniu obacz, czyli się na dnie Złoto po- 
kaznie, Jeżeli nie? odetniy spod, i znowu 
ftop z dziesiątą częścią proszku. Możesz to 
i potrżecie czynić: a ieżeli się nic nie po- 
każe , pewnie w Miedzi nic Złota nie było. 

55. Chcąc wiedzieć , czyli Ołów nie ma w 
sobie Złota: ftop go w mnichu pod gąsiorem 
w piecyku, tak długo, aż Ołów w mnicha 
wsiąknie, a zofłanie ci się na mnichu Złotą 
z Srebrem zjednoczone ; ile że rzadko któ- 
ry Ołów ieR czyfty od Srebra. Srebro tą 
wyżcy opisanym sposobem przeprobniesz na 
Złoto, 


* 
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gó, Czasem i Źelazne Kruszće mogą mieć 
w sobie Złoto: więc wytopione Zelszo tak 
wyprobuiesz. Potrzyi pilnikiem na troziny: 
przydsy dwoie tyle Antimonium, i top. Gdy 
oftygnie, top powtóre, przyd*wszy 16. ra. 
zy tyle w trocinę obroconego Ołowiu, ile 
tey massy będzie: a po oftygnieniu zużel z 
wierzchu odbiy, a z Olowiem poftąp, iako się 
w poprzedzaiącey liczbie napisało. 

56. Jeżeli nakoniec Złoto będzie w ży- 
wym Srebrze, albo w Antimonium, niemasz 
wielkiey trudności, tylko poftewić na ogniu: 
rzeczy te z dymem póydą, a Złoto się w ty- 
gielku zoftanie. 

58, Teml sposobami dowiedzieć © > mo- 
żna, gdzie ieft Złoto: teraz wiedzieć chce 
wiele go iet? Na to zupełnie oczyścić go 
potrzeba, ile że pierwszemi sposobami wy- 
prowadzone, ieszcze może mieć coś przy- 
mieszanego. 

59. Aby Złoto od wszyftkiego Srebra o- 
czyścić, rozbiy na cienką blaszkę, poftrzyż 
na drobne sztuczki, i pozawiiay na dęte 
trąbki, Włożywszy potym w słóy mocny 
śkłany, naley Serwuseru , nakryy, i poftaw 
na ciepłym pisfku. Gdy Serwaser zrzeć prze- 
ftanie , zley lekko-w inny słóy , a tu naley 
świeżego. Czyń to póty , póki Serwaser 
zrzeć będzie, W zlanym Serwąserze będziesz 
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miał Srebro: a w pierwszym słoiu nakształt 
czarnego proszku na dnie Złoto, 

60. Złoto przepłócz gorącą wodą, a po- 
tym dsley i zimną: wyłoż w tygielek, i wy- 
susz: nakoniec ftop przydawszy Boraksn. Z 
Serwaseru zaś abyś Srebro wyprowadził, tak 
poftąpisz, Upal Koperwasn aż do czerwono- 
$ci, naley ciepłey wody, niech poftoi przez 
dzień; przecedź przez bibułę, i tę wodę po- 
ftaw na ciepłym mieysca , aż wyparuie, i sa- 
ma się tylko Sol koperwasowa zoftanie. Sol 
tę fkrop Spiritu vini, i poftaw na wilgotnym 
mieyscu , aż się rozpłynie. Tego likworu pu- 
szezny kroplami w Serwaser , a Srebro na 
dno updanie ; które wodą kilka razy przepłó- 
czesz , i ftopisz. Tak bedziesz miał Złoto 
czyfte, Srebro oddzielone, i Serwaser na ine 
'ny czas zdatny, 

61. Od innych zaś wszyfikich przy miesza. 
nych Metalów oczyści się Zlato przez An- 
timonium, Do dwóch kwintel takiego Złota, 
weźmiesz 6 kwiateł bardzo czyftego Anti- 
monium. Gdy się w tygielku rozpali, ale ie- 
szcze nie rozpuści , wsyp potłuczone Anti- 
monium, a ftopiwszy wyley w Gisspuckel ta- 
jem wewnątrz wysmarowzny. Po oftygnieniu 
odbiy zwierzchni zużel od dólnego Złota. 
Do zuzli znowu przyday czwartą iaką część 
Antimonium , podobnież ftop i wyley ; czyń 
to póty, póki tylko co Złota obsiadać. bę- 
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dzie, Nakoniec Złoto zebrane ftopisz, wraz 
węgle dobrze rozżarzaiąc, aż wszyftko ne 
timonium z dymem wyleci. Tak będziesz miał 
Złoto nayczyścieysze, 


„Gdzie się Ztoto naydwie, i do czego się 
zażywa è 


62. Złoto ieft właściwe kraiom ciepłymi 
tu i owdzie przecięż nayduie się w zimnych» 
Czyftego i obfitego właściwym siedlifkiem 
są góry pierwiafikowe; z innemi zaś Metala- 
mi może się nalcść pomieszane i w innych 
mieyscach. 

63. Kopalnie w innych częściach świata 
obficie wydaiące Złoto: są w Azyi: Chiń- 
fkie, Japońfkie, Peguańlkie, Siam, Achem, 
Tipara , Camboya , Formosa , Celebes, Ceylon, 
Sumatra i Macassar, Z Chin go naywięcey 
w całey Azyi się rozchodzi, 

64, Afrykańfkie Kopajnie są w Nigrycyi, 
Abissynii, Congo, Gvinea, Angola, Zawguebar, 
Madagascar, Monomotapa. W tym oftatnim 
kraiu Złoto ieft nayczyścieysze, i zaraz na 
trzy, lub cztery topy, pod zwierzchnią 
warftą ziemi się nayduie, 

65. Ameryka ma naysławnieysze Kopalnie 
w Peru, Chili i Nowty Granadzie. Prócz tych, 
są ieszcze i w innych mieyscach, iako to w 
Porydzie , Guaiana i t, d, Jakoż Pańftwa Eu- 
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ropeyfkie, maiące kraje w Ameryce, naywię- 
cey Złota ftamtąd wyprowadzaią, 

66. Ma i Europa swoie Złoto, lubo nie 
w wiełkiey obfitości: ztymwszyftkim nayob- 
fitsze Kopalnie są w Węgrzech, fkąd Kremni- 
ckie Złoto pechodzi: i w Niemczech w Ar- 
cy-.Bifkupftwie Saltzburfkim. Prócz tego nie- 
które kraje, chociaż nie wiele, maią go prze: 
cięż: Saxonia, Siedmiogrodzka ziemia, Dal- 
macys, Czechy, Słąfk, Szwecya, i t, d, 

67. Polfka utraciła .góry , któreby iaką 
nadzieję czynić mogły. Minerały przecięz 
jakie nalczione u nas, mogą mieć choć tyle 
przymieszasego Złota, iżby godne było od- 
dzielenia, Z dawnieyszych Pisarzów namie- 
niaig Długosz i Praetorims że były ślady 
Złota pod wsią Łącko w Krakowikim. Sta- 
rowolfki toż twierdzi około Nowego Targu i 
"Sącza. Mieckhowita i Munsterug , ogłaszają 
Zloto pod Scndomierzem , Kielcami, Głaxzo- 
wem, Ma bydź i na Ukrainie, iako świadczy 
Gotwald Gdańszczanin, Jeżeli zaś ieft w tych 
mieyscach , to pewnie w innych Metałach 
ukryte, 

68. Nie tylko ziemia daie Złoto, lecz są 
i rzeki, zktórych brane piafki pławią sie, i 
Złotó z nich się wybiera, Takie rzeki są nay- 
sławnieysze: w Ameryce Tinquepaga nie da- 
leko Potosi: Rzeka 5, fana w kraju Chiquas: 
i Rrzeki w Brezylii, W Afryce, Nil i Niger: 
w Indyi Gauges 
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69. Są takie rzeki i w Europie: Tagus w 
Hiszpanii , Po we Włoszech , i rózne inne we 
Francyi, Wegrzech, Szwaycarach. W Niem- 
czech Rhen, Elba, Moldawa ; i wiele pomnięy- 
szych w Czechach i Sląfku. 

go, Do czego się Złoto zażywa? Złoto 
ieft niby duszą wzaliemnych potrzeb w Ta- 
warzyftwie ludzkim. Ludzie od ludzi za- 
wsze wzalemnie czegoś potrzebuią : przy 
przyraftających z wiekami potrzebach, czyli 
zbytkach, dawna profta rzecz za rzecz za- 
miana , upadąć misiała: wynaleziono więc . 

"sposób bicia pod ikim znakiem pieniędzy s 
któreby powszechnie za wszyftkie rzeczy 
szły na zamianę. Między temi iako Złoto 

. wzięto za naykosztownieysze , tak oraz za 
naypowszechaijeysze ; że w małey części wie- 
le zawiera szacunku, że wszędzie ma swoię 
wziętość. Złoto więc obraca się naygło* 
wniey na Pieniądze , w małości wiele wzżą* 
ce, i wszędzie szacowane. 

71. Prócz tego głownego zażycia , robią 
się jeszcze ze Złota różne kosztowne rzeczy, 
osobliwie do zbytku, albo przynaymniey do 
niekonieszney potrzeby należące, Wyrabisią 
się dróty , blaszki i t,d, do różnych robót. 

Okręcnią się nim nici do drogich materyy. 
Ianym Metalom dla ozdoby daie się Złotem 
powierzchu kolor i blafk Złota. Wybiiaią się 
liftki, któremi Malarze różne rzeczy pozła- 
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caią. Dawnieyszych czasów , i w Lekarftwie 
Złoto szacowane było , i czyniono z niego 
różne Praeparata: teraz się na przyrodzeniu 
lepiey poznano, i Złoto w zdrowiu fkutko- 
wać przeftało.. 


KAT? 
Proby, albo czystość i pomieszanie Złotą. 


ye, Złoto w pospolitym zażywaniu nie 
zażywa się tak czyfte , aby nic nie miało 
przymieszanego: Srebro i Miedź są te rze- 
czy , które się z nim mieszzią, Jak zaś to pa- 
mieszanie w różney wielości bydź może, tak 
ftąd różny wypada wewnętrzny szacunek 
Złota. 

73. Dla umiarkowania tego , Złoto czyfte 
bez wszelkiego przymieszania , dzieli się na 
24 części, które się Karatami zówią: i tak 
czyfte Zfoto ieft 24tey proby, albo iako zo- 
wią, dwudziefto - czwarto karatowe. Idzie 
więc zatym, że im bardziey ubywa Złota: a 
więcey ma przydanego Srebra lub Miedzi: 
tym niższey ieft proby i podleyszey. 

74. Tak, ieżeli Złotaieft części 23 a ie- 
dna Srebra lub Miedzi: Złoto będzie dwu- 
dziefto-trzecio karatowe. Jeżeli Złota czę- 
śei 22, a Srebra lub Miedzi 2, wtedy będzie 
dwudziefte - drugo karatowe: i tak daley. 
Złoto maiące 19 części Złota, a 6 Srebra 
lub Miedzi, iet osimnafio karatowe, i ze- 
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wie się Koronnym. Na pół zaś mieszane , zo- 
wie się Billon. ) 

75. Aby zas tę mieszaninę łatwo poznawać 
przychodziło, są na to igiełki, nakształt tych, 
których pospolicie Złotnicy zażywnią do 
probowania Srebra. Każda z tych igiełek ma 
osobną mieszaninę począwszy od iednego, 
aż do 24 czyftego Złota. Maiąc więc Złote 
do doświadczania , natrze się nim szeroka 
krefka na probiernym kamieniu: podobnież 
wybiorą się igiełki do oka naypodobnieysze, 
i przy pierwszey kresce, krefki się ponacie- 
raią. Z którey igiełki kreska z krefką Złota 
w kolorze zupełnie zgadzać się będzie, tey 
będzie i proby ,.ałbo karatu, co liczba na 
igiełkach wybita pokaże. Mnie się zdaie , Że 
gdy się z Złotera miesza Srebro lub Miedź, 
igiełki dwoiakie bydżź powinny, iedne z Sre- 
brem, drugie z Miedzłą, 

76. Może dogodzę niektórych ciekowości, 
gdy wyrażę wielokaratowe są niektóre Zło- 
te Europeyfkie Pienixdze. Tak: 

Podwoyne Czerw: Złote maią Złota 23 ka- 

ratów , i granów 12; Srebra zaś gran 1. 
a Miedzi granów ro, 

Rosenobie, 23 karaty i 10 granów Złota, 
2. grany Srebra, 2ọ granów Miedzi. 
Engelloty stare, 23 karaty i 8. granów 

Złota, 2, grana Srebra, 2, grana Miedzi, 


+ 
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Engelloty nowe , s3 karaty i to granów 
Złota, I. gran Srebra, 2. grana Miedzi, 
 Kruzady poiedyncze, 23 karsty i 5. grana 
Złota , 6. granów Srebra , 3. grana 
Mtedzi. 
Kruzady podwoyne , 23 karaty i 4 grana 
Złota 
Czerwone Złote Holender/kie , 23 karsty i 
y: granów Złota, 5 granów Srebra; 
rọ, granów Miedzi. 
Węgierfkie Matynasz zwane, 23 karaty i 
9. gran Złota, 3 grana Srebra. 
Węgierfkie Zygmuntowfkie , 23 karaty i. 
to sran Złota, 2, grana Srebra, 
Węgirfkie Władysławfkie, 23 karaty i 
8, gcanów Złota, 2. grana Srebra. 
Węgie r/kie L udwikow/kie, 23 karaty i 4 gras 
nów Złota, 5. gran Srebra, 5, grana 
Miedzi. h 
Hiszpańfkie Czerwone Złote, az karaty i 
6. granów Złota. 
Gdań/kie Czerwone Zlote, równeż Hispań- 
fkim. 
Korony Francuzkie, 21 karatyi 8. gia- 
nów Złota, i t.d. itd 


TER 
o Platynie, albo Zlocie białym, 


77. Platyna, albo białe Złoto, ieft dopie- 


xo wtym wieka od Hiszpanów w Ameryce 


nale- 
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nalezióna , i do Europy przywieżiońa. Na- 
zywsią onę Plafina del Pinto, albo Ivan blan- 
sa. Ma bardzo wiele własności Złota , prócz 
koloru, który ieft biały, Ciężka ieft do to- 
pienia przez się, łutwieysza. zaś , gdy się 
` pomiesza zianemi Metalami , lub Półmetala- 
mi. Z żywym Srebrem niechce sę amalga- 
mować, Ze się nią prawdziwe Złoto łatwo 
fałszować może , dlatego wywóz iey ieft za- 
kazany. 

78. Rzecz ta ieszcze dotąd nie iet dafko- 
nala poznana, czemby była właściwie. Wie- 
lu poczytuią onę za osobny Metal, nowy, 
świeżo nałeziony. Drudzy podobno grunto- 
wniey dowodzą, a między temii P, Bufons 
że Plstyna iet tylko mieszaniną Złota i 
Zeląza. 

79. Ze w niey iet Zelazo, pokazuie Ma- 
gnes Zelszo wyciągaiący: że ieft Złote, po- 
kazuią własności Złota, Wiele zaś Złota , 
wiele Zełaza w tey mieszaninie bydź może, 
dobrze wiedzieć nie można, Czwarta część 
Żelaza z trzema częściami Złota zmieszana, 
wydaje ten kolor, który ma Platyna, Ztym- 
wszyftkim musi bydź w nim więcey Złota, 
kiedy nieiaki P. Kellner Chymifta i Metallur. 
gifta , ofiarował Dworowi Hiszpańfkiemu ty- 
le Złota, ile mu przyfawi Piatyny. 


TOM II. L 
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ROZDZIAŁ II 


o Srebrze. 


o Złocie naftępuie Srebro , iako nay- 
go, pierwsze po nim w szacunku. Ta 
znowu póydę takąż drogą: opiszę własności, 
Kruszce , doświadczanie , wytapianie , czy- 
szczenie, kopalnie, zażycie, proby i t.d. 


daf ju 
Własności Srebra. 


81. Srebro czyfte, jeft Metal biały, ślniąs 
cy, trwały, po Złocie nayciągleyszy, dźwięk 
maiący, Jeft podleysze od Złota, przecięż 
po Złocie nad wszyftkie inne Metale szaco= 
wnieysze, i w takiey z Złotem przyiazni, że 
się rzadko nayduie Srebro, któreby nic w 
sobie Złota nie miało. 

82. Naywiększą po Złócie ma ciągłość, 
tak dalece, że z jednego tylko granu, mo- 
źna wyciągnąć drot 5. łokcie długości ma- 
iący: albo zrobić kubek 2. łoty wody w sie- 
bie zabieraiący. Ciągłość ieszcze ta widzia- 
na bydź może na owych liftkach z Srebra 
bitych , dia Malarzów do posrebrzania. 

83. Sprzężynowatość ma większą iak Zło- 
to, Cyna i Ołów: lecz mnieyszą, iak Miedź 
i Zelazo, Twardość większą iak Złoto, Cy- 
na, Ołów: mnieyszą iak inne Metale, Wy- 
tczymałość mnieyszą iak Złoto, lub Zelazo , 


ŚREBRG , 163 


większą nad dalsze Metale. Drót bowiem ma- 
jący iednę dziesiątą część calu grubości, u- 
trzymać może ciężaru funtów żyo. nim się 
urwie. 

84. Dźwięk wydaie po Miedzi nayprzyie- 
mnieyszy: tym więcey zaś traci sposobności 
do wydania dźwięku, im więcey ieft z Oło- 
wiem pomieszane, Czyfte , bez wszelkiego 
przywieszania, ieft leksze od Złota, żywego 
Srebra i Ołowiu: lecz ważnieysze od Cyny, 
Miedzi i Zelaza. Stopa koftkowa czyftego 
Srebra waży 11,523 uncyy. 

85. Topi się w ogniu w tym samym czasie, 
gdy się rozpala, i mniey w siebie biecze go- 
rącości, iak Złoto, Tak ieft trwałe w ogniu, 
że topiąc go przez miesiąc nieprzerwanie w 
ogniu ledwie dwunafią część utraca. Przeź 
dAntimonium iednak, Sol i Arszenik, w ogniu 
ż dymem ulatuie. Gdy się przymiesza do 
materyi śklaney , farbuie skło kolorem pur» 
purowym. 

86. Czyfte Srebro , ani na powietrzu, ani 
w wodzie się nieodmienia , nie psuie , nie 
rdzewieie: ed pary przecięż, lub dymu siar- 
czyftego , powierzchność iego czernieie, 

87. Rozpuszcza się w Serwaserze, Z ży- 
wym Srebrem daie się łatwo amalgamować. 
Z Solą ma nieprzyiażźń tak dalece, że gdy 
się Srebro w Serwaserze rozpuści, a potym 
się wrzuci Soli, Srebro uftępować musi. 

Le 
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$. 2. 
Kruszce Srebra. 


88. Srebro albo się nayduie czyfte, wido- 
mie: albo w Kruszcach ukryte. Czyfte po- 
spolicie iet w drobnych czaąftkach, a czasem 
w nadzwyczaynych sztukach, 

89. Czyfte w drobnych cząftkach , w po: 
dobieńftwie ziara , gałązek, lifików , wło- 
fków , it. d, tal ivŃ pospolite, że nad wszy- 
ftkie inne Metale nayprędzey nalezione bydź 
może w różnych kamieniach i ziemiach: oso» 
bliwie w Kwarcu, Szpacie, Łuwpku, Łyszcza- 
ku, Rogowym kamieniu , nawet i w Kru- 
szcach Srebro ukrywaiących. Czasem się zda- 
rza, że czyfte Srebro kamienną po wierzchu 
koszulką bedzie powleczone, 

go. Nie ieft to rzecz niepodobna w przy- 
rodzeniu, naydować w ziemi nadzwyczayne 
bryły czyftego Srebra. Pod Freyberg w Sa- 
xonii wycinane sztuki do pół cetnara waźżą- 
ce: i owszem iednę między temi trzy ćwier- 
ci łokcia długą, pół łokcia szeroką, ćwierć 
grubą: pięć ćwierei cetnara wynoszącą. Rzad- 
kie to przecięż są rzeczy. 

91. Naypospolitsze są Kruszce Srebro w- 
krywaiące: a lubo różnie bydż może minera- 
lizowane , osobliwie przecięż Siarką i Arsze- 
nikiem, Kruszce te naftępnie się zaraz opiszą, 
z wymienieniem ich pożyteczności, i przy- 


+ 


SREBRO 165 


daniem nazwifk Niemieckich dlstego, że w 
Kopalnińch zagranicznych pod tym imieniem 
widziane bydź mogą. 

92. Vklanokrusz, pońiemiecku G/aserz, ieft 
między srebnemi Kruszcami nayobfitszy, a 
esobliwie ten , który z koleru ma podobień- 
ftwo do Ołowiu, i taką miękkość , że się pod 
młotem płaszczy, Ma podobieńftwo do skła» 
niby topionego , i częftokroć na sobie ślnią- 
ce ziarna, lub włofki, Jeft ciężki, topi się od 
płomienia świecy: nożem dale się kraiać, Sto 
funtów. takiego Kruszcu, więcey pospolicie 
wydaje iak 75. funtów Srebra. Kolor trafia 
się różny: ołowiafty , brunatny, zielony, 
żólty: między temi ow, który ieft koloru 
brunatnego, od zarznięcia nożem zielenieie. 
Jeft takiż Kruszec i kruchy , do nieiakiey au- 
Żli podobny, który lubo mniey wydsie Sre- 
bra, ieszcze przacięż nie ieft ubegi. 

93. W tym Kruszcu Srebro czyfte z Siar- 
ką ieft pomieszane, albo mineralizowane. Nay» 
duie się w wązkich żyłach gór pierwieftko- 
wych: rzadko kiedy w blifkości Miedzi, lub 
Ołowiu. Czasem miewa i Złoto. Jet w Nor= 
wegii w Kopalni Konsberg: w Węgrzech pod 
Schemnitz: w Ssxonii pod Freyberg i Anna» 
birg: w Czechach pod „)oachimisthal, 

94 Czerwonokrusz , poniemiesku Rotkgul= 
denerg ieft po p przedzancymu Sr bio raybo- 
gatszy: ma. kolor różnie czerwony, 4 czasem 
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czarny: niektóry ieft przeźroczyfty, a niee 
który ciemny. W ogniu od świecy z trzafkiem 
się rozlatuie, i wydaie smrodek arszeniko- 
wy: Srebro tu bowiem ieft Arszenikiem i 
Siarką mineralizowane, 

94. Przeżroczyfty czerwony ma podobień- 
ftwo do Rubinu. Czarny ziarnifty ma na so- 
bie drobne ifkierki ślniące, Czarny miałki, 
cznie się w palcach , iak sadze, Czerwony 
ciemny ma podobieńftwo Cynobru. Między 
temi oftatni ieft nnybogatszy ; cetnar bo- 
wiem wydanie okeło fta grzywien Srebra : 
czarny zaś miałki ledwie tylko daie grzy- 
wien co. 

96. Nzydnie się pospolicie w pierwiaftko- 
wych górach przy Kruszcu poprzedzającym: 
czasem i w innych mieyscach, nawet w nay- 
twardszych kamieniach i opokach , wtedy 
przeciż uboższy itft w Srebro, Jeft w Alsa- 
cyi pod Marienkirch: w Węgrzech pod Sche- 
mnitz, gdzie ma w sobie i Złoto; pod Net- 
sohl , gdzie ma w sobie i Miedź : w Niemczech 
w Hercynii na Andreasberg, gdzie cetnar od 
go. do 150. grzywien Srebra daje: w Saxo- 
nii pod Freiberg , „joachimsthąt. 

97. Biafokrusz , poniemiecku /eisgulden- 
erz, ieft koloru podobnego do Ołowiu ; 
ślniący , ciężki, kruchy. Cetnar czasem wię- 
cey daie iak 20, grzywien Srebra; ale to 
zawisło od tego, gdzie się kopie, czyli w 
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górach pierwiaftkowych, czyli w innych miey- 
scach. Zawiera w swoiey mieszaninie Srebro, 
Miedź , Ołów , Arszenik i Siarkę. 

98. Nayduie się w Węgrzech pod Sché= 
mmitz, i w Siedmiogrodzkiey ziemi, gdzie 
oraz zawiera w sobie i Złoto. Jef w Tyro- 
lu w białym Marmorze: a w Arcy-Bifkupftwie 
Ssltzburf(kim w kamieniu Gaszwanym WCze- 
chach ieft pod S/oachimstkal: na Siąfku pod 
Reichenstein, Zuckmantel i Gotsberg. 

99. Do tego Kruszcu należą ieszcze i nic- 
które inne gatunki: ieden od poprzedzaią-. 
cego isśnieyszy , Weiserz zwany ; drugi 
ciemniecyszy Silberschwóytz. Pierwszy ubos 
gi iet w Srebro, ledwie grzywnę z cetnara 
daiący: dragi wydaie i po 100. grzywien, 
Jak pierwszy, tak drugi usyduie się w Her- 
cynii i Saxonii: drugi zaś osobliwie w Wę- 
grzech, Czechach i Słąfku. 

100. Rogokrusz , poniemiecku -//ornerz : 
jeft wpół przeźroczyfty Kruszec, do rogu, 
albo Cołophonium podobny. Kolor iego ieft 
różny: biały, perłowy , brunutny, żółty , 
zielony, lub czerwonawy. Jef kruchy i nie 
bardzo ciężki, Topi się przy płomieniu świe- 
cy, i wydaie smród , czasem i płomiiń błę- 
kitny siarczyfty. Srebro tu ieft z Sisrką i 
Arszenikiem. Rzndke kiedy bywa w Srebro 
bogaty. Naydnie się w Saxonii pod Johanu- 
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Georgrnstadt, nie głęboko pod zwierzchnią 
ziemi dzrniną, 

101. Płowokrusz, poniemiecku Faklerz, 
ieft bardzo podobny białokruszówi wyżey 
wyrzżonemu,i zawiera w sobie cząftki ka- 
mienia Łyszczaku, Kolor iego ieft brnnstny, 
albo brunatno - siwy, z cząftkami białemi 
ślniącemi. Ma w sobie Srebro, Miedź, Ar- 
szenik, Siarkę i Żelazo: czasem w cetnarze 
ledwie kilka łotów Srebra, a naywięcey Mie 
dzi, i wtedy należy do Kruszców micdzia- 
nych. Częftokroć przecięż cetnar wyda kil- 
ka grzywien Srebra. Nayduie się w Szwecyi, 
w Węgrzech pod Nelisohi, w Czechich pad 
Hokenelb ; w Saxonii pod Freiberg: nx Sląfku 
pod Dittmansdorf. 

1o2, Tu należą dwa osobliwsze Kruszce 
w Xięftwie Haskim pod Frankenberg Się nay- 
duiące: Jeden ma .podobieńftwo do kłofków 
żytnych, i tak je% bogaty w Srebro , że ce- 
tnar wydaie go. grzywien. Drugi iek dro- 
bny, maiący podobieńftwo do much, i ró- 
żnego lataiącego Owady, 

103. Gdym namienił o Kruszcu osobli- 
wszego kształtu, muszę porządkiem i o tym 
namienić, który się nayduie pod Ehrenfrie- 
dersdorf w Saxonii. Takie ma podobieńftwa 
do gęficgo łayna, że go Niemeny nazwali 
Giinsekotigerz. Prócz czyftego na nim Srebra 
ukrytego, cetnar kilka grzywien wydaie, 
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104. Piorokrusz, poniemiecku Federerz , 
jeft ubogi w Srebro , z cetnara ledwie 4. łoty 
wydaiąsy. Jeft lekki, pulchny. Srebro w 
nim ieft Siarką , Arszenikiem, Axtimonium 
mineralizowane. Naydnie się pod Braunsdorf 
w Saxonii, 

105. Procz tych wymienionych Kruszców, 
nayduie się ieszcze Srebro w Kruszcach jin- 
nych metalów i półmetalów , od których się 
oddziela, Ze zaś takowe Kruszce głownie się 
na inny metal topią: więc na swoich się 
mieyscah wymienią 

J06. Są przecięż ieszcze niektóre ziemie, 
między Kruszce Srebrne się liczące. Teft Mar- 
gie! białawy, albo drobne ziarna czyftego 
Srebra , albo wywietrzały Kruszec w sobie 
maiący. Jeft Jt błękitny w drobnych czą- 
ftkach czyfte Srebro zawiersiący Jeft Ugier 
pewny , czerwony, Żółty, albo czarniawy. 
Jeft gąszcz płynny z gór wypływaiący, i na 
powietrzu twardniejący: biały, siwy, lub 
brunatny. 


5 
Doświadczanie Kruszcow Srebrnych, i wy- 
prowadzenie, Srebra, 


107. Aby doświadczyć Srebra w iakowym 
Kruszcu, naypewnieszy sposob wyprowadzić 
go^ kiedy przecięż Kruszce bydź mogą tro- 
iakje, albo czyfie Srebro maiące, albo ła 
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twe, albo ciężkie do topienia: ftąd i sposo- 
by do wyprowadzenia są różne. 

108. Jeżeli Kruszec ma w sobie, lub na 
sobie czyfte Srebro; albo chcąc się dowie. 
dzieć , czyli to , co się w kamieniu biało bły« 
szczy , ieft Srebrem ; zażyie się amalgama. 
eyi przez żywe Srebro, 

109. Kruszec takowy potłucze się iak nay- 
drobniey , ieżeli nie ieft przez się miałki, i 
spławi w łodce, aby się rzeczy, które nie 
sę metslem , .oddzieliły. Szlicht metalowy 
zebrany upali się w jakim naczyniu na ognin, 
ale bez topienia: potym się ngotuie w wo- 
dzie: nakoniec z wody wybrawszy, wyśu* 
szy się. 

i 10, Szlichtu inż suchego namieszawszy z 
trzecią częścią drobno - ziarniftego piafku , 
włoży się w naczynie iakie czyfte drewniane, 
nakształt ftępki do tłuczenia soli: i nalcie się 
żywego Srebra, Tu się zaraz Srebro poka- 
zać powinno „i nakształt proszku na żywem 
Śrebrze osiadać, Dia lepszego wyprowadze« 
nia, częfto mieszać trzeba tłuczkiem drewnia* 
nym, albo innym iakim drewicnkiem, Po- 
ftrzegłszy zaś, Że iuż żywe Srebro nic nie 
wyciąga: co się pokaże przez przylanie świe 
Żego , naleie się wody i spławi, aż samo ży- 
we Srebro czyfte zoftanie, Nokoniec to Żye 
we Srebro wawi się w tygielku na ogień 
węglany : żywe Srebro g dymem wyleci, a 
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Srebro się zoftanie, które ftopi się zborrksem, 
į pokaże, czyli ma jiaki inny metal przy- 
mieszany do oddzielenia, 

111. Jeżeli Kruszec ukryte Srebro maiący 
ieft łatwy do topienia: czego albo na małey 
stuczce doświadczyć można: albo wnosić 
kiedy nie będzie miał wiele twardego kamie- 
nia: wtedy przygofowawszy jak do amalgae 
macyj, iedna część Kruszcu zmiesza się ż 
siedmią częściami w trociny obroconego O- 
łowiu, i włoży się w tygielek do ftopienia. 
Lecz oftrzegam , że Otów czyfty bydź powi- 
nien, ile że rzadko który Ołów ieft bez Sre» 
bra. Pod /illach w Niemczech nia bydź nay- 
czyścieyszy. Radzę więc, aby swóy Ołów 
pierwey doświadczyć wiele w sobie ma Sre- 
bra, przez sposób niżey w tym Pagrafie na- 
pisany na Ołów Srebrem napoiony: aby część 
Srebra w Ołowiu iuż zawartego , odtrącić w 
rachunku można było od Srebra z Kruszcu 
wy prowadzonego. 

sre, Gdy się więc Kruszec z Ołowiem 
zmieszany topić zacznie , przemiesza się prę- 
tem Żelaznym rozpalonym. Wyleie się na 
formę Żelazną dołki wybite maiącą. Gdy o- 
ftygnie, zuzel: się odbiie: a Ołów Srebrem 
napoiony obróci się, iak się po naftępuią- 
cym sposobie napisze, 

113, Jeżeli zaś Kruszec ieft ciężki do to- 
pienia, ieżeli ma wiele twardego kamienia; 
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upal pierwey dobrze, utłucz potym, i do ie- 
dney części podług trudności tapienia, co~ 
raz więccy przymieszay trocin ołowianych: 
od 9. aż do 14 części. Wftaw w węgle do 
topienia: tym czasem miey przygotowany 
proszek naftępniący. 

114. Trzy części gleyty, jedne część ki- 
złu kamienia, potłucz drobno: upalay w 
ogniu z dziesięć razy, potym top. Gdy o= 
chłodnie, naydziesz na spodzie Ołów, ten 
oddziel: zwierzchnią zaś śklaną materyą po- 
tłucz miałko i schoway. 

115. Gdy się więc wyżey namieniony 
Kruszec 2 Ołowiem -z trudnością tópić bę- 
dzie: weżmiesz na łyżeczkę tego proszku, 
wsypiesz, i ropslorym żilrzkiem znmieszasz: 
a prędko się ftopi, Wyleiesz w formę: zu- 
zel odbiiesz, a z Ołowiem Srebro w sobie 
mającym, tak ztym, iak z poprzedzaią- 
cym, tak sobie poftapisz, 

trió. Wftaw w piecyk miernie węglami oa 
grzany , mnicha nakrywszy gąsiorem, niech 
się powoli ogizewaią. Gdy się dobrze ogrze- 
ią, włóż do mnicha Ołów Srebrem napoio- 
my, w drobne sztuki posirkany, Obsyp wę- 
glami, doday pierwcy dobrze ognia, potym 
nieco pofolguy: i tsk czyń na przemiany, 
aż Ołów wszyfiek w mnicha wsątnie, a Sre- 
bro czyfte'na mnichu zofionie. N=koniec pos 
woli piecyk oftudzisz, i wybiesz:sz, 
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117. Może nie każdemu będzie wiadomo , 
iakim sposobem w piecyku ogień się pomna- 
ża, umnieysza i wcale wygasza, Kiedykol- 
wiek wszyftkie iufty będą otwarte, wtedy 
się węgle nayżywiey zarżą, i ogień jef nay- 
mocnieyszy, Im więcey luftów się zatyka, 
tym bardziey przyduszaią się węgle, i ogień 
ieft słabszy, Gdy się zaś ze wszyftkim za- 
tksią lufty, w krótkim czasie ogień wcale 
gaśnie, 

115. Tym sposobem otrzyma się Srebro, 
od wszelkiey inney rzeczy, która nie ieft 
Srebrem oczyszczone, | mniemam , łstwo 
sobie każdy wniesie, że takim sposobem przez 
wpędzenie w Ołów, i potym wypędzenie z 
niego, doświadczać może i inne metale, już 
2 Kruszcu wytopiene, czyli w sobie Srebra 
nie maia, i wiele go zawierają. 

119. Jeżeli przecież w Cynie, albo Zela: 
zie Srebro będzie ukryte, a zechcesz do- 
świadczać , czyli te Metale nie msią Sre- 
bra: wtedy nieco zsżyiesz odmiuny. Naprzód 
co do Srebra z Cyną mieszanego , weźmiy 
takiego Srebra naprzykład dwa łoty, przy- 
day czyftey Miedzi łetów 4. i czyftego Oło- 
wiu łotów 14, ftop w piecyku, w topieniu 
posypawszy proszkiem, i zamieszawszy, iak 
się wyżty napisało o Kruszcach ciężkich do 
topienia. Gdy oftygnie, odbiiesz zuzel; a z 
Ołowiu w mnichu Srebro wypędzisz. 
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120. Jeżeli Srebro będzie w żelszie , lub 
ftali: obróciwszy żelazo w trociny , do iedney 
części trocin przydasz dwie części dobrze 
żółtey Siarki: peftawisz na wolnym ogniu, 
aby się Siarka rozpłynęła, i z żelazem dobrze 
pomieszzła, Co gdy się ftanie, dodasz tęgie- 
go cgnia, aby się siarka wypaliła. Gdy o- 
chłodnie, rozetrzyy , przydsy 12 części tro- 
cin ołowianych , i ftop iak wyżey Kruszce 
trudne do ftopienia: proszkiem posyp i mie- 
szay; tak Srebro zOłowiu w mnichu wy pędzisz. 

121. Może co więcey o Srebrze wypadnie 
powiedzieć pod innemi metalami: tu tylko 
wspomnę, iak się Srebro przyprowadza do 
białości , kiedy od przymieszaney Miedzi 
czerwienieie, Gotuie sie w wodzie z Wayn» 
sztynem i proftą solą: ed tego Miedź ginie 
na powierzchni Srebra, a Srebro bieleie, 
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Gdzie się Srebro nayduie, i do czego 

się zażywa ? 

122. Góry pierwiaftkowe nayobfitsze w 
swych wnętrznościach maią Srebro: mieć go 
mogą i góry potopowe, lubo (kąpiey. Jako 
zaś Srebro w różnych innych rzeczach ukry- 
wac się może, a te znayduią się na różnych 
mieyscach; tak Srebro różne mieysca mieć 
mogą. 
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125. Właściwe Srebra Kopalaie, gdzie al- 
bo czyfte Srebro, albo przy innych metalach 
nsygłowniey na Srebro kopią, są wprawdzie 
i w Europie, nayobfitsze przecięż w Amery- 
ce. Góry Amerykańfkie Potosi zwane, w krá- 
iu Los Charcas, i góry S. Ludwika de Zaca- 
tecas nie daleko Mexyku, tak go obficie wy- 
daig, że się Hiszpani tych mieysc Właścicie- 
le chlubią , iż z Srebra od wynalezienia Ame- 
ryki dotąd wywiezionego, mogliby z Ame- 
ryki do Europy moft srebray wyftawić. 

124. Jet to wprawdzie przesadzona chlu- 
ba: ztynsszyftkim wielość wywiezionego 
Srebra poniekąd tąd się poznać może, że 
ledwie nie co rok z Ameryki do Hiszpani 
przychodzi srebrna Flota, ftęplowawym Sre- 
brem, slbv człemi Innemi sztabawi czyfte- 
go Srebra naładowina, Różni są, którym 
to Srebro własnością nal-ży, od wszyfikie» 
go część p'ątu idzie na Króla Hiszpańlkiego, 

125. W Europie sł:wne Kopulnie są te: 
we Francyi w górach Saut, lcżących w Lang- 
wedocyi nie daleko Narbony: a drugie w Pro- 
wancyi nie dsleko Toulon w górach Carquai- 
reme. W Anglii osobliwie w Hibrrnii maig 
nie mało Srebra w blifkości Kingsale. W 
Norwegii około Christiania, są bogate Sre- 
bra Kopalnie roku 1710, otworzone, Szwe- 
cya pod Stolberg ma obfite i czyfte Srebro. 
Węgry maią pod Caschau i Eperies: Sło- 
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wem , każde prawie Pańftwo w Europie, ma 
go mniey lub więcey, 

r26, Zdaie się, że Niemcy naywięcey mae 
ią mieysc, gdzie Srebro kopią: Saxonia oso- 
bliwie iet w tym uszczęśliwiona, Salkie bo- 
wiem bogate Kopalnie są te: pod Freyberg 
jeszcze roku 1169. zaczęte, pod luuaberg 
roku 1490. zaczęte, pod Schneeberg, (kąd od 
roku 1471. przez lat go. beczek 123,355. 
wykopano; pod (Jokaun - Georgenstadt nad 
wszyftkie naybogatsza, na którey ieden O- 
bywatel w Zwickau przez czas nie długi, 
samego tylko czyftego pożytku beczek 5. 
odniosł. 

127. Dalsze w Niemczech Kopalnie są w 
Hercynii pod Claństhal, Andreasberg, i t, d. 
W Czechach pod Kuttenberg i ejoachimsttal: 
w Sląfku pod Reichenstetn, Silber ger, Zuckman- 
tel, i t. d. i t.d. 

128. U nas w Polszce, gdyby wszyftkie 
mieysca należycie były poznane, iako nie 
wątpię, aby się nie miały naydować Metale 
piezwiaftkowych gór niepotrzebniące ; tak o- 
raz, aby się nie miało naydować i Srebro z 
niemi zjednoczone, Z dawvieyszych wspomi- 
na Opaliń/ki, że z Olkusza corok dawano 
6000. grzywien Srebra, Kromor zaś i Sia- 
rowol/ki namieniaią, że Srebro bydź ma pod 
Sławcami, Chrzanowim, Siewierzem, Nową- 
górą. Podlug tegoż Starowoljkiego ma bydź 
pod 
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pod Sandomierzem , Kielcami. Podług niektó- 
rych, na Wołyniu pod Krzemieńcem i Wi 
Śniowcem nad rzeką Cfkwa, ma bydź podo- 
bieńftwo do Srebra, 

129. Srebra wiełorako zażywamy, Nay- 
głownieysze iednak iego zażycie ieft na pie- 
niądze ftęplem naznaczone, które w pospo- 
litym używaniu Bialą Monita zowiemy, i 
które każdy kray pod innym maiąc ftęplem, 
iw inney wartości, zagranicznych pospolicie 
nie przyimnie, 

130, Dalsze zażycia, osobliwie na różne 
pyszne naczynia, albo kosztowne drobiazgi, 
okaznią ftoty i schowania możnieyszych. 
Srebrem okręcaią się nici różne, z których 
się wyrabiaią różne kosztowne materye na 
odzienia. Wybiiaią się z niego litki dla 
Malarzów do posrebrzania różnych rzeczy: 
Robiły się niegdyś i lekarftwa, lecz inż wy* 
szły z mody. 

$>: 
Proby Srebra, 

tiż1r. Podziśdzień nie iet osobliwością 
przez sztukę Miedź wfkroś tak ubielić i ü- 
dać, że od oka ciężko od Srebra rozeznać 
ią przychodzi. Aby się więc w kupowaniu 
osobliwie niewiadomy nie oszukał , podam 
sposób doświadczenia: 
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132. Doświadczenie to wprawdzie naype- 
wnicysze w mnichu pod gąsiorem, zle w ta- 
kim razie bydź nie może. Więc się napred- 
ce tak poftąpi. Dobra //gua regis nie rusza 
Srebra, lecz Miedź, iaka bądź kolwiek, w 
nim. się rozpuszcza: Srebrem zatem wątpli= 
wym natrze się probierny kamień, mieysce 
nacierania na kamieniu pomaże się Aqua rz- 
gis: ieżeli natarcie ze wszyftkim zginie, ieft 
Miedź sama biała: jeżeli czarnieie , ieft Miedź 
biała z częścią Srebra zmieszana: ieżeli ża- 
dney nie ponosi odmiany , ieft Srebro. 

133. Przyftąpmy do prob Srebra, Srebro 
czyfte, i ile bydź może, nic w sobie innego 
nie maiące, dzieli się niby na 16 części: ftąd 
Srebro czyfte zowie się szesnafiey proby. 
Kiedy zaś w pospolitym wyrabianiu zawsze 
się mniey , więcey , do Srebra przydaje Mie- 
dzi, ftąd wypadają różne niższe proby od 
szesnaftu. 

134. Jeżeli 15 części będą Srebra, a 1. 
Miedzi: wtedy Srebro ieft proby piętnaftey. 
Jeżeli 14 Srebra, a 2. Miedzi: wtedy czter- 
naftey, Jeżeli 13 Srebra, a 3. Miedzi: wtedy 
trzynaftey, i tak daley. Kiedy iuż przyidzie 
do tego, że więcey będzie Miedzi, iak Sre- 
bra, Cudzoziemcy wtedy zowią Paii, Paga- 
ment, a my Miedzią srebrzaną nazwać mo~ 
żemy, 
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135. Dla prędkiego doświadczenia tycl: ' 
prob i pomieszania, maia Złotnicy srebrne 
igietki, podług ftopnia pomieszane, i liczbą 
proby naznaczone, Z temi tak się poftępuie , 
iak się o igiełkach złotych , pod Złotem 
napisało. Od Złotników wychodzące robo- 
ty, pospolicie są proby 12, i znak proby na 
robotach kłaść powinni: chybaby kto chciał, 
albo dał lepszego, lub podłeyszego Srebra. 

t36. Monsta biała wszyftka ieft z różną 
wielością Miedzi zmieszana. Czyścieyszą w 
Europie niewiem czy naydziemy , iako gdy 
będzie 15 łotów, 16 gran czyftego Srebra; 
zresztą do 16 łotów , miedzią dopełniana: 
albo gdy będzie troszkę lepsza, iuk 15 pro 
by. Talary naylepsze mało co przechodzą 
( w Niemczech ) , 14 probę. W drobniey- 
szey zaś Monecie w Niemczech do grzywny 
Kolońfkiey czyftego Srebra, tyle przydaią 
Miedzi, ażeby na wybicie 12 Talarów war- 
tości doftarezało. Już teraz i podleysze Sre- 
bro biorą, 

137. Chcąc doświadczyć wewnętrzney 
wartości iakowey Monety, można ią mieć 
naprędce na probiernym kamieniu przy 
igielkach probiernych, iako się wyżey na- 
pisało. Naypewniey zaś przez ftopienie z 
Ołowiem, i wypędzenie w mnichu podług 
$. g. a pokaże się wiele było odważoney 
Monety, a wiele się czyftego Srebra zoftało; 

M3 
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o Miedzi. 
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eA Poprzedzity Metale , które dla koszto- 
% wności swoley nie są pospolite, i 
ieżeli prócz pieniędzy inaczey się zażywa- 
ią, iuż to zbytku granic dochodzi. Teraz 
naftępuią w pospolitym nżywaniu potrze- 
bnirysze, W tym Rozdziale mówić będę o 
Miedzi, trzymając się poprzedzaiącego po- 
rządku. 
1. 
Własności Miedzi. 

139. Miedź ieft Metal czerwonawy, w prze- 
łamaniu ślniący, dźwięk wydaiący , twardy, 
przecięż znacznie ciągły; rzadko kiedy tak 
czyfty, aby nie miał w sobie innego Meta- 
lu, Do wyprowadzenia z swego Kruszcu ieft 
nad inne trudnieyszy. 

140. Miedź ieft do topienia po Żelazie 
naytrudnieysza: tad wypada, Że nie łatwym 
sposobem z swoich Kruszców wyprowadzo- 
na bydź może. Należy do tego ieszcze i to, 
że Kruszce miedziane mzią w sobie pospoli- 
cie mieszaninę , wytopienie zatrudniaiącą, 
Jako zaś rzadko ieft iakie żelazo, któreby 
w sobie cokolwiek nie miała Miedzi; tak 
rzadko która wytopiona Miedź, któraby w 
sobie nie miała nieco żelaża. Zadney zaś 
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Miedzi nie naydziemy , któraby maiey , wię- 
cey, przynaymniey odrobiny w sobie nie mia 
ła Srebra, albo Złota. 

14r Metal ten ieft naybliższy do żęla- 
za, więcey przecięż ma ciągłości. Spręży- 
ftość iego ieft wprawdzie mnicysza, iak w 
Żelazie, iednak większa, niż w innych Me- 
talach, W twardości i płynności naybliżey 
się przysuwa do żelaza; bo Miedzią można 
kraiuć wszyfikie inne Mstale, prócz iednego 
żelaza, Ciągłością zbliża się do Srebra: drót 
bowiem miedziany, maiący iednę dziesiątą 
część cala grubości, możę utrzymać 299. 
funtów ciężaru, 

142. Dźwięk czyni nad inne Metale mil- 
szy, i pomieszana z innym dźwiek przyie- 
mnieyszy daie: tak Miedź w Cynie Angiel- 
fkiey, czyni ią głośną i przyiemno brzmią- 
cą. Ciężkość ma większą od Zelszai Cyny: 
mnieyszą od Złota, Srebra i Ołowiu; Miedź 
Japońfka między wszyftkiemi nayprzedaiey- 
sza , ieft oraz nad inne Miedzi nayważniey. 
sza: po tey naftępuje Szwedzka, w Europie 
naylepsza. 

143. W ogniu tak, iak Zelazo, prędko się 
rozpala, ule się nie prędko topi; i ledwie 
nie rownego w tęgości ognia potrzebnie do 
topienia , jak Zelazo, W topieniu wydzie 
płomień błękitnawo-ziclony. W zbytnie tę- 
gim i powolnym ogniu, częścią z dymem 
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ulatuie, po większey zaś części obraca się 
w zuzel brunatny, lub błękitnawo-zielony, 
Przecięż po Zelazie naywięcey w ogniu wy- 
trzymać może: do trwałości bowiem w o- 
gniu Metale tym idą porządkiem: Złoto , 
Srebro, Zelazo , Miedź, Cyna, a nakoniec 
Ołów, 

144, Od powietrza rdzewieje kolo:em 
zielonym: i w czasie ze wszyfikim w takąż 
się rdzę obraca. Toż samo się dzicie i w 
wodzie , tak dalece, że woda od takiey 
rdzy zielenieje, W Serwaserze, Aqua regis, 
woccie, i we wszyftkich oftrych płynach , 
nawet i w tłuftych rozpływa sie mniey wię- 
cey: ftad wypeda, że miedziane naczynia są 
w zużyciu zdrowiu ludzkiemu szkodliwe. 

145. Daie się wprawdzie z żywym Sre= 
brem amalgamować, nie bez wielkiey prze- 
cięż trudności. Z wodą wielką ma nieprzy- 
iażń, że iednę tylko kroplę wpuściwszy w 
Miedź rozpuszczoną , rozlatuie się gwałto- 
wnie , z niebezpieczeńftwem około ftoią- 
cych ludzi. t 
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Kruszce Miedzi. 

146. Miedź nayduie się , albo czyfta, alba 
mineralizowana. Czyfta nie jet wprawdzię 
obfitn, naydaje się przecięż w podobieńftwię 
ziarn, liftków, gałązck , włofków, i t. d. na 
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różnych i w różnych kamieniach, Tak w ka- 
mieniu wapiennym i drobnoziarniftym Szpa- 
cie ieft w Nerike w Szwecyi: w Łupku w 
Niemczech: w Krzemieniach czyftych w Mo- 
fkwie w Kopalni Krasnawołek: w Kwarcu w 
Węgrzech; na różnych mieysczch w kamie- 
niu piafkowym.. 

147. Powtóre Miedź czyfta osiada i w 
wod:ch koperwasowych: czego przykładem 
bydź może woda pod Meüshol w Węgrzech: 
o czym uamieniłem w Tomie I. pisząc o wo- 
dach mineralnych ; gdzie oraz wyraziłem 
fkąd się dzieie, że pospolicie rozumieją, iż 
się w tskicy wodzie Zalazo w Miedz obraca, 
Trefia się, że Miedź z wody nie tylko ną 
żelaziej, ale i na ziemi, kamieniach, drze- 
wach , osiada. 

148. Kruszce właściwe, w których się 
Miedź ukryta znayduie, są naygłownieysze 
naftępuiące. Zielonokrusz poniemiecku Kup/- 
fergriin. Łatwo się dnie poznawać po zielo- 
ności, lubo różnie odmienaey ; bywa bowiem 
jasno, ciemno, blado-zielony. Wydaje ob- 
ficie i czasem ieft samą tylko Miedzią, : 

149. Kształt iego ieft różny: czasem pro- 
mienifty, i niby nitkowaty: czasem miałki 
nakształt ziemi, iako Berggria, farba u Ma- 
larzów znana: czasem łupaiący się iak łupki 
kamienne: czasem w kształcie kamieni gę- 
ftych, albo ziarniftych: czasem w ziarnach 
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podobnych do bobu, albo grochu, Grinspan 
od Malarzów farbą zwany, lubo teft z Mies 
dzi, za Kruszec przecięż miedziany nie mo- 
że bydź poczytany: ieft bowiem rzecz przez 
sztukę robiona, 

150. Kruszec takowy nayduie się w Wẹ- 
grzech, Saxonii i Sląfkn. Jasno-zielony Æ- 
tlaserz zwany, w Hercynii. Berggriin w We- 
grzech, W podobieńftwie bobna, grochu, w 
Mansfeldskim w Niemczech, Łupki w Turin- 
gii, Sląfku i Xieftwie Hafkim. 

151. Błękiinokrusz , poniemiecku Kunffer- 
blau: łatwo się poznaie po błękitnym kolo- 
rze , czyli to iasnym, czyli ciemnym. w 
przełamaniu ślni się, Miedzi obficie wydaie, 
Nie wszyftkie przecięż błękitne Kruszce za 
miedziane poczytać należy: i żelazne bo- 
wiem takowe bydź mogą , lecz ogień pra- 
wdę pokaże. 

152. Tu należy Bergblau, na podokień. 
ftwo błękitney ziemi, czasem czyftey, cza- 
sem z brudem pemieszsney, ( Przedayne ` 
Bergólau na malarfką farbę, iet pospolicie 
rzecz robiona ), Prócz mialkiego zaś Berg- 
blau, bywa czasem inny kamień spieczony, 
ale kruchy i łupki. 

153. Lazuvokrusz, poniemiecku Kupfer- 
iazur: iet Krnszec na podobicńftwo śkłą 
twirdy i kruchy ,; w przełamaniu iak śkło 
ślniący : różnego koloru, zawsze się prze 


ME © D Ż. 18 


cięż do błękitnego fkłaniaiący. Cetnar wy- 
daie czasem go funtów Miedzi. 

154. Błękitny częftokroć podobny ieft ka- 
mieniowi lazurowemu , ałe sie ślni iak śkło, 
Brunatny, albo koloru wątrobnego , ma w 
sobie nieco Zelsza. Siwy , przełamany ślni 
się czasem iak Srebro. Błekitny z żółtemi 
plamami, nayduie się pod &imenau w Turin- 
gii, pod Meńsho/ w Węgrzech, pod Kupf- 
jerberg w Sląfku. 

155. Czarnokrusz, poniemiecku Pzcherz, 

| jeft/Kruszec czarny, maiący w sobie Miedź, 
Sisrkę i Żelazo. Rzadko bywa w Miedź ob- 
fity. Nayduie się w Węgrzech, Ten zaś, któ- 
ry i+f$ czaraym proszkiem, nie równie wię- 
cey wydale Miedzi, 
„ 156. Płowokrusz , poniemiecką Kupfftr- 
fadlirz , ieft biały, żottawy i ciemwy. Miedź 
w nim jeft Siarką, Arszenikiem, Zelazem i 
nieco Śrebrem miaeralizowana. Nayduie się 
w Niemczech pod Goslar: pod Chemnitu 
w Saxonii: pod Pottendorf w Huiabftwie 
Glackira, 

157. Siwokrusz, poniemiecku Graukupf- 
fererz, ieft Kruszec jasno lub ciemmno-siwy : 
bardzo kruchy: wiele w sobie przy Miedzi 
Zelaza maiący, tak dalece, iż częllokroć z 
niemałą przychodzi trudnością Miedź od Ze- 
laza oddzielać, 
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158. Brunaluokrusz, poniemiecku Leber- 
schlag , ieft Kruszec żółtawo, albo blado-bru- 
natny, mający w sobie Miedź, Siarkę i Ze- 
lazo, Takiey bywa twardości, że ofta] ude- 
rzony czasem ognia daie, Miedzi wydaje ob- 
ficie. Ten, który powierzchownie ma podo» 
bieńftwo do Cyny, zowie się u Niemców 
Zinnhtte. Nayduie się w Węgrzech pod 
Orawicza, w Turingii pod Konitz, w Xię- 
ftwie Hafkjm na dolinie ter. 

158. Biułokrusz, poniemiecku Z7eiscrz , 
ieft Kruszec białawy w żołte wpadaiący , 
twardy i bardzo ciężki, Ma w sobie prócz 
Miedzi, Arszenik, Srebro i Zelazo, Cetnat 
wydaie 40. funtów «Miedzi. 

160. Zołtokrusz, poniemiecku Kupf rkies, 
jef Ńruszec twardy , kamienny , śluiascy, ży- 
wego żdłtego koloru, czasem zielanawy , 
albo do czerwoności się fkłaniaiący, Ma w 
sobie Miedź, Zelazo , Siarkę i Arszenik, Ce- 
tnar wydaie Miedzi zo funtów, Nayduie się 
w Saxonii pod Schnerber , w Sląfku pod Kupf- 
ferberg i t. d. 

rót. fladokrusz, pomiemiecku Biricherz , 
jeft Kruszes blado-żołty , słabo ślniący , cięż- 
ki, nie zbytnie przecięż twardy, Ma w sobie 
Miedź , Zelazo, Siarkę i Arszenik. 

162. Zielonawośrusz s poniemiecku Grin- 
licherz, ieft Kruszec żołty, zawsze w zielo- 
ne wpatlalący , po wierzchu ciemny. Ma w 
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sobie Siarkę, Arszenik Zelazo, i tym wig- 
cey Miedzi, im bardziey ieft zielony, 

163. Prócz wymienionych, są ieszeze nie- 
które Kruszce Miedziane osobliwy kształt 
maiące, w łupkach się nsyduiące. Jedne ma- 
ją podobieńftwo do rozżarzonych węgli, 
drugie do kawałków drzewa, trzecie do kło- 
sa iakiego. 

164. Są i ziemie Miedź w sobie maiące, 
siwe, żołte, brunatne, rozcieraiące się, por 
spolicie zieloną rdzą się powlekaiące, Są i 
Kruszce innych Metalów, są i kamienie Miedź 
ukrywające; lecz żeby wszyftkie kamienie 
zielone lub błękitne miały bydź miedziane, 
rzecz niepewna, bo mogą bydź żelazne. 

WAB 
Doświadczanie Kruszców Miedzianych, i wy- 
prowadzenie Miedzi. 


165. Kruszce miedziane , nad inne łatwiey 
oku poznać się daig. Zadne bowiem inne nie 
maig tey żywości w kolorach żołtym, błę- 
kitnym i zielonym ; a nadewszyftko Kruszec 
obfitą Miedź maiący, poleżawszy w iakiey- 
kolwiek wilgoci, owszem na samym wolnym 
powietrza, pospolicie zieloną rdzą się po- 
krywa. Nadto poznać można rozpaliwszy go 
dobrze w ogniu: gdyż wydaie płomień błę- 
kitnawo-zielony. 
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166. Wytopienie atoli do pewnieyszego 
poznania przywodzi. Uważać zaś należy, 
czyli w Kruszcu ieft wiele siarki? czyli wie- 
le kamienia, lub ziemi? czyli łatwy, albo 
trudny do topienia, 

167. Jeżeli ma w sobie wiele Siarki: po- 
tłucze się na ziarna wielkości grochu, i w 
jakim naczyniu pofawi w ogniu, niech się 
rozpali, zle nie topi. Gdy oechłodnie, pottu- 
cze się drobniey , i znowu w ogień wfławi, 
To się uczyni tyle razy, aż smrod siurki w 
ogniu wszyftek zniknie: a będzie wtedy do 
topienia przygotowany. 

168. Jeżeli wiele ieft kamienia lub ziemi, 
potłucze się, i spławi na fodce, aż kamienie 
jziemia odeydą: a szlicht miedziany , ieże- 
li ma Siarkę, upali się, iak wyżey, 

169. Przygotowany tym sposobem Kru- 
szec Ropi się, lecz tygielka na to potrzeba 
osobnego; kształt tego ieft wyrażony Tab: II, 
Fig: 8. znakrywą i z dnem obszernym, dla 
wygodnieyszego-ftawiaain. 

170. jeżeli tedy Kruszec będzie łatwy do 
topienia, weźmiy iego cześć iednę, proszku 
naftępulącego części dwie , pomieszay i włoż 
w tygielek: po wierzchu posyp pospolitą tłu- 
czoną solą, na grzbiet od noża gruba: na- 
kryy nakrywką, gliną oblep, i top w tęgim 
ogniu. Gdy oftygnie, uyrzysz na dnie Miedź 
w gromadkę ftopioną, 
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i7t. Proszek zaś ten tak się czyni. We- 
źmiy Saletry część iednę , Waysztynu części 
dwie, potłucz ink naydrobniey , przemieszay, 
i przez sito' przesicy. Wsyp w garnek nie- 
polewany, zapal rozżarzonym węglesa, albo: 
rozpalonym żelazem, Gdy się zapali, nakryy: 
gdy się palić przeftanie, wyimiy czarną mas- 
sę, póki ciepła ieft, na pròch utłucz, i w 
śklanym zatkanym naczyniu choway do za- 
Życia na suchym i ciepłym mieyscu: od wil- 
goci bewiem i zimna rozpływa się. 

172, Jeżeli zaś Kruszcę będą zbytnie u- 
parte do topienia, i Miedź się z nich łatwo 
nie zechce wytapiać: natenczasydo wymie- 
nionego proszku przyday 3. części, lub wię- 
cey $kła Weneckiego , miałko utłuczonego, 
i dłużey top na ogniu. 

173. Tym sposobem pokaże się, czyli 
Kruszec miał Miedź w sobie; przecięż ta Miedź 
wytopiosa , prawie nigdy nie będzie czyftą 
miedżią, lecz zawsze z innemi Metalami zje- 
dnoczoną. Chcąc się więc dowiedzieć, wie- 
Je iet czyftey Miedzi , wftawisz ią ieszcze 
do ognia, 

174. Jeżeli szukasz Złota, lab Srebra w 
Miedzi , zażyiesz sposobów pod temi Me- 
talami opisanych. Jeżeli zas chcesz Miedź 
oczyścić od Zelsza, Olowiu, Cyay; tak 
poftąpisz. 
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i75, Do Miedzi, maiącey Zelazo, czę- 
ści 4. przyday Ołowiu część I. i top razem 
w płalkim mocnym naczyniu, gleytą pierwey 
potrząśnionym. Gdy oftygnie , zuzel odbiy ; 
a będziesz miał Miedź czyfłą. 

176. Mniemam łatwo się każdy domyśli; 
iż ieżeli Miedź będzie miała w sobie Ołów, 
tym samym oczyści się sposobem. Jednakże 
trzeba mieć wzgląd na wielość będącego O 
łowiu. Jeżeli bowiem Ołowiu będzie bardzo 
wiele, trzeba przydać czyftey ianey Miedzi, 
aby zawsze w topieniu Miedź przewyższała, 
Łatwo potym potrącić wagę przydaney „ 
od wytopioney Miedzi. 

177. Do Miedzi zaś z Cyną pomieszaney 
części 1. przyday tyleż czyftey Miedzi , 
Gleyty tyleż i Ołowiu, top; a gdy się tor 
pić zacznie, wrzuć nieco Boraksu» Po ochło- 
daieniu ieżeli Miedź ieszcze nie będzie do- 
syć ciągła, ale kruszowata , ftop samę po- 
wtórnie , pasypawszy Boraksem. 


4, 
Gdzie się Miedź naydwie, i do czego 
się zażywa, 

178. Metal ten iet wprawdzie bogaty i 
obfity w górach pierwiaftkowych, nie same 
przecięż takie góry są właściwym iego miey- 
scem: może bowiem bydź, i ieft w górach 
potopowych, a czasem i równiny w głębo* 
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kości go ukrywaią, chociaż fkąpe , i nie w 
takiey czylłości, 

179 Między dalekiemi Kopalniami Mie- 
dzi, naysławnieysze są, i naylepszą dotąd 
wiadomą Miedź wydaią Kopalaie w Japonii, 
Kolor iey ieit czerwony , i w szacunku tak 
wysoka, że nad wszyfikie inne sg procenta 
wyżey chodzi. Kompania Holenderfka zaku- 
puie onę na brzegach Bengala i Koromasdel, 
a ftamtąd do Europy przewozi. Flota Indyi- 
ika w roku 1694. przywiozła do Europy 
27,650. funtów , w dalszych potym czasach, ` 
po 6. razy tyle wyweziła. 

180. Między Europeyfkiemi naygłośniey- 
sze są Kopałnie Szwedzkie, i Miedź tame- 
czna naylepsza. Góry Daklergebirge nayobfi- 
ciey ią wyduią: pod Stara Koparócrg, albo 
Falilung , około goo. ludzi zawsze robi. Ko- 
palnia Norgrufens zwana, wydała w roku 
1765. Miedzi 4507. szyfluntów, 12 lisfun- 
tów, i 18 grzywien, 1 

181. W Niemczech kopią Miedź w Xie- 
ftwie Hafkim: w Mans/zid, Saal/eld, W Fler- 
cynii pod Rehfeld: w Voitlandyi pod Nei- 
stadź: w Magdeburfkim pod Rothenburg: w 
Sląfku pod Kupferberg i Rudolstadt, it. d. 

182. Są i w Polszce mieysca do Miedzi 
sposobne, Za świadectwem Sterowolfkiega 
ma bydź w Krakowfkim pod MWowotargiem: 
pod Sandomierzem, Kielcami, Sączem, Boge- 
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cinem. Długosz o niey namienia pod Chęcia 
nami, Pod Przemyślem , tSanoktem , wa bydź 
bogata w Srebro. Za panowania Stanisława 
Augufta bito troiaki z miedzi kraiowey, nie- 
co czarniawey. 

183. Zażycie Miedzi bardzo ieft wielkie: 
j ten ¡Metal w potrzebach ludzi nayobszer- 
niey się rozchodzi. Wiadoma ieft i nayun- 
boższemu Żebrakowi miedziana Moneta, któ- 
rą osobliwie w Szwecyi w znaczney wielko- 
ści i szacunku biią, 

184. Miedź z ianemi Metalami, osobliwie 
z Cyną mieszana, czyni Spiż, z którey się 
Dzwony i Armaty leią. Mieszana z Zynė 
kiem, albo Galmaiem , obraca się w wiado- 
my Mosiądz. Tak ze Spiżu, iako i z Mosią- 
dzu widziemy lane Możdzierze i inne naczy- 
nia. Mieszana z innemi Metałami, lub Pół- 
metalami, czyni Tombak, Prinzmetal, i t.d. 
iako się wyrazi w części uaftępuiącey, 

135. Surowa wytopiona M edź idzie w 
sztukach do Kamerni, gdzie ią przetapiaią, 
i młotami od wody pędzonemi przerabiaią 
na różne naczynia, lub blachy. Naczynia tak 
wielorakie są, że porządny Gospodarz bez 
nich się prawie nie obeydzie, czyli z potrze- 
by, czyli dla wygędy. Kotly są w browa- 
rach: Kociołki w pralniach i t. d. Rondle, 
Garki miedziane w kuchniach: Dzbanki, Gar- 
nuszki, Imbryczki, i tym podobne w do- 
machy 
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mach, i t.d. Blachami zaś miedzianemi wi- 
dziemy imieyscami pokryte Kościoły i Pała- 
ce; prócztego różne się rzeczy z niey wyra* 
biaia: mp. droty: i ted. Zażywaią ivy Ku 
pórsztycherowie, wyrzynaiąc na niey te rze- 
czy, które czarnym pokoftem wybite bydź 
maią, i które Kopersztychami zowiemy. 

186. Nakoniec Miedź ieft zdatna Mała- 
rzom i Lekarzom. Malarze nie tylko z Kru- 
szców miedzianych maią przednie farby zie- 
Jone i błękitne: lecz z samey Miedzi robicny 
wiadomy Grynsżpan. Lekarze źaś robią ró- 
Żne Praeparata , iako to Oleum, Crocum, Spi- 
ritum, Tincturam, Sal, Flores Veneris: z ia 
kim fkutkiem? sami lepiey wiedzą. 


ROZDZIAŁ. V: 


o Cynie. 


187. ME" ten rzadko komu nieznaio= 

my, i chyba w bardzo ubogimi 

domu się nie nayduiący , zabierać będzie 

poprzedzaiący porządek Paragrafów tego 
Rozdziału. 

. i 
Ir'łasności Cyny: 

1889. Cyna ieft Metal biały, miękki, ła: 

two się topiący, lekki, i innym Metalom 

kruchość czyniący. Daie się młotene pła: 
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szczyć i rozciągać „ iako się pokaznie 2 Ji» 
ftków bitych, które Malarze Metalem na- 
zywaią: i z pobielania naczyń miedzianych. 
Mnieyszżą przecięż ma ciągłość ad Ołowiu. 
Sprężynawatość większa jeft w Cynie, iak 
w Ołowiu: ale mnieysza, iak w innych Me- 
talach. 

189. Po Ołowiu ieft naymiększa i nay- 
giętsza: w porządku bowiem twardości tak 
idą: Zelazo, Miedź, Srebro, Złoto, Cyna, 
Ołów; ciągłość ma taką, że drót cynowy 
iedną dziesiątą część cala gruby, może u- 
trzymać ciężaru blifko go funtów. 

190. Sama przez się dźwięku żadnego 
nie wydaie, przymieszana zaś do innych Me- 
talów, czyni ie brzmiące: i sama ftaie się 
brzmiącą , gdy się iey iakikolwiek prócz 
Ołowiu przyda Metal, albo Półmetal, Stąd 
żle sądzą o czyfłości Cyny , którzy mówią , 
Że ta ieft nayczyścieysza, ktora naylepszy 
dźwięk wydaie: ci zaś dobrze mówią , któ- 
rzy trzymają, że brzmiąca ieft lepsza, iak 
głucha. 

191. Kolor iey ieft naypodobnicyszy do 
Srebra. W lekkości ieft oftatnią po wszy- 
ftkich Metalach: topi się w ogniu bardzo 
prędko, i po ftopieniu ulatuie częścią z dy- 
mem , częścią się w siwy popioł obraca , 
który w tęższym ogniu obraca się w śkło 
koloru opalowego. Skło takie z-Cyny po- 
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mieszawszy z śkłem pospolitym , czyni mas- 
sę mlecznego kołarn, albo iak kość palong, 

191. Gdy się przy świecy topią trociny 
Cynowe, daią płomieniawi kolor błękitny , 
i surodek czosukowy, na dowód, że w Cy« 
nie jet Arszenik, Jakoż tak wielką ma przy- 
iażńn z Arszenikiem , że mimo wszyftkich do- 
tąd zażywanych sposobów, zawsze się go 
cóś zofłać musi w Cynie, i żadna nie ieft 
wcale bez niego. 

193. W wodzie i od WAI żadney 
znaczney nie ponosi odmiany , ieżeli ieft 
czyfta. Rozpuszcza się in Oleo vitrioli, in 
Spiritu salis: w Serwgserze zaś tylko z wiel- 
ką gwałtownością w proszek się obraca, a 
mała cząfika się rozpływa. 

194. Zżywem Srebrem daie się śkiica. 
mować, Zmieszana z innemi Metalami, Zło- 
tem , Srebrem , Miedzią , odbiera im cią- 
głość: i ieden gran Cyny może całą grzy- 
wnę Złota zepsować, Jeżeli się włoży Ze- 
lazo w toztopioną Cynę , mieszają się spo- 
koynie; lecz włożywszy Cynę do roztopio- 
nego Zeląza, Cyna z Zelazem rozprylka się 
na wszyfikie ftrony drobnemi okrągłemi ziar- 
nami, które na podobieńftwo , iak małe gra- 
naty się pękają, 
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$. 2. 
Kruszce Cyny. 


195. Cyny czyftey samorodney podobne 
nigdzie nie naydziemy. Lubo bowiem tu i 
owdzie o tym namieniaią: Mineralogiftowie 
iednak iednoftaynie utrzymnuią, że ta są o» 
myłki Pisarzów. Pisze aczyftey samorodney 
Cynie Watbesius, Tollius; i Richter takową 
z Malaki przywiezioną w swoim naturalnym 
gabinecie pokazywał: są to przecięż rzeczy 
podeyrzane, i doświadczeniu wielkich Mine= 
ralogiftów przeciwne. Przynaymniey Euro. 
pa dotąd nigdzie takiey Cyny pokazać nie 
może, 

196. Międży zaś Kruszcami cynowemi 
naypierwszy ieft Kryształokrusz, poniemie- 
cku Zinugraupeu: Kruszec ten iet kryftali- 
zowany , wieloboczny, po wierzchu się ślnią« 
cy, z tępemi rogami: cięższy od ianych 
Kruszców: nie bardzo twardy: fkrobany albo 
tarty czerwienieie: w ogniu sam przez się 
nie topi się, ale się w sztuczki niby mąką po- 
wleczone rozlatuie, i czyni smtodek czosn= 
kowy, dla przymieszanego Arszeniku, Za: 
wiera w sobie Cynę, Zelazo , Arszenik, i 
iakowąś nieznaloimą ziemię, 

197. Cetnar Kruszcu wydaie od 70 də 
80 funtów Cyny. Nayduie się w Czechach 
pod „Joachimsthal , Herrmansdorf. Kolorit 
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jeft różnego: biały, żołty, czerwony , bru- 
qatny, czarny, i nicktóry przeźroczyfty. 
Biały ieft nayrzadszy: czarny zaś lub czar< 
niawy naypospolitszy. 

198. Krupki cynowe , póniemiecku Mitter , 
są to drobne ziarna kryształokrusza w pia- 
fkach, albo kamieniach się nayduiące, ko- 
loru żołtego, rzdawego, brunatnego , czar- 
nego, fiełkowego , pftrokatego: naypospo- 
liciey przecięż rdzawego, Sfkąpiey dalą 
Cyny , iak sam kryształokrusz, 

199, Kamień cynowy, paniemiecku Zinn- 
steln, ieft Kruszec pospolitemu, kamieniowi 
tak podobny , że go tylko różni znaczna 
ciężkość , i że w ogniu czerwienieie, wyda- 
iąc smrod arszenikalny, 

200. Jeden z tych ieft Szpat, proftemu 
Szpatowina oko bardzo podobny: przecież 
bardzo ciężki, wpół przeźroczyfty: naydu- 
ie się nie daleko 7oplitz w Czechach, lecz 
bardzo rzadko, Drugi ieft Granatek , do Gra- 
natków kamieni bardzo podebny: czasem cie- 
mny , czasem nieco przeźraczyfty: fkrobany 
daie proszek biały. Nayduie się w Anglii, 
gdzie nie prędko pofirzeżono , że ieft cyno- 
wym Krnuszcem, 4 

201. Prócz wymienionych wiadomych cy- 
nowych właściwie Kruszców , jeszcze się po- 
niekąd i w Kruszcach innych Metalów nay- 
dować może. W Anglii kopia Kruszec Mon- 
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dyck zwany, w którym Cyna ieft z Wismu- 
tem pomieszana, z którego sławną Angiel- 


fką Cynę wytapiaią. 


Doświadczenie Kruszców Cynowych, i wy- 
prowadzenie Cyny. 


202. Wyjąwszy kryształokrusz, i krupii 
Cynowe, nie łatwo inne Kruszce tego Me- 
talu od oka poznane bydź moga, chyba tyl- 
ko przez ważność, i znaczną ciężkość: o- 
gień więc naypewnieysze poda doświad- 
czenie, 

203. Czyli Kruszec ma Cynę , tak się 
dowiedzieć można. Upst Kruszec w ogniu, 
aby fkruszał, i siarka się, ieśli w nim jeft, 
wypaliła. Potłucz, spław, aby co ieft lek- 
kiego na ftronę odeszło, Uczyń w tygielku 
na boku dziurę dla wsadzenia szyiki ed mie- 
szka, Nakładź w tygieltk węgli wielkości 
lafkowego orzecha: na węgle nasyp przy- 
gotowanego ślichu, nieco z wofkiem pomie- 
szanego, Dmiy dohrze mieszkiem dopóty, 
aż się ślich wszyfick na dno ftepi. Gdy po- 
tym 2 tygielka wyleiesz w wodę: węgle 
bedą plywać , a ziarna Cyny na dno upa- 
dna: wodę z węglami zlelesz, a Cyna czy- 
fta zoftanie. 

204, Tym sposobem da się'widzieć , że 
ief Cyna: lecz jak wiele? na to innego po- 
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trzeba zażyć sposobu. Weźmiy ślichu cy- 

"nowego pławionego, i w ogniu nieco prze- 
palonego część iednę ; proszku, iaki się pod 
Miedzią wyrsził, części dwie lub trzy, po- 
dług łatwicyszey lub trudnieyszey -sposo- 
bności topienia się Kruszcu: zmieszay , wsyp 
w tygielek, nakryy pokrywą, i zalep. Gdy 
się topi, i ofłygnie, uyrzysz na spodzie 
zebraną Cyne. 

205. Spodziewaiąc się w Cynie Srebra, 
lub Złota, przydasz do iedney części Cyny, 
13 części Ołowiu, i jedne część tłuczone- 
"go skła: ftopisz to w tygielku. Odbiwszy 
potym ,sgdy ochłodnie zużel, z Ołowiem 
póydziesz do mnicha, gdzie sposobem pod 
Srebrem opisanym, dowiesz się o bytności 
Złota, lub Srebra, 

206. Mówiłem , że każda Cyna ma w so- 
bie Arszenik , ftąd słusznie przyganialą iey 
zażycie do ftołowych potrzeb wielcy Chi- 
miftowie, a między niemi Henckel i Margraf. 
Ze ieft Arszenik , tak to ieft rzecz pewna, 
dż czynione Chimifów doświadczenia, wąt- 
pić o tym nie pozwalają: to tylko mówią 
niektórzy, że go tak ief mało, i tak ścisle 
z Cyną związany , iżby ludziom szkodzić 
nie powinien. Arszenik, którego sama para 
zabiia, nie maż szkodzić przeto, że go ma- 
ło? daymy to, że nie zabiia zazem, ale kto 

ie, fkąd wiele nieznaiomych chorób mieć 
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mogą swóy początek ? daymy to, że nie 
szkodzi ludziom silnym, ale słabszych nad- 
werężać może, 

207. Czyliż więc nie masz wcale sposo- 
bu na wyprowadzenie z Cyny Arszenikn ? 
Że to w wielości naftąpić nie może , przywo- 
dzę słowa, i sposób Hoenckela. Cyna, mówi 
on, tak ieft trudna do oczyszczenia od O- 
łowiu , iak Ołów od Cyny: rzadko przecięż 
kiedy te dwa Metale z sobą sie w Kruszcu 
razem nayduią. Przeciwnym sposobem czę- 
ftokroć Cyna ma w sobie Zelazo lub Miedź, 
od czego ciężko także sio bydź 
może, 

ż08. A chociażby, mówi UE i nayczy- 
ścieysza była , zawsze przecięż ma truciznę ; 
i naylepsza Cyna ma Arszenik, chociażby 
4. rezy przetapiana, i chociażby Angiellka, 
czyli Indyifka była, Jeden tylko sposób 
wyprowadaenia Arszeniku ieft naftępuiący. 

209. Weźmiy nnylepszey Cyny w troci- 
ny obróconey , naprzykład pół kwintli, wsyp 
w śklane naczynie z w4'xą szyią , naley łot 
ieden Agua regis z Salawoniakiem zrabio- 
ney, zatkay: a gdy się zacznie rozpuszczać , 
pokażą się czarne plamaczki. Sketo się tyl- 
ko Cyna rozpuści, nie czekay , aż się czar- 
ne plamki rozpłyną , ale zley Aquam regisi 
niech powoli potym wyparnie, a pośażą się 
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białe krysztaliki, które prawdziwym są Ar- 


` szenikiem, 
t 


$. 4. 


Gdzie się Cyna nayduie , do czego się zażywa, 


'210 Kruszce cynowe , góry właściwie 
za oyczyznę maią , nie koniecznie przecięż 
potopowe , ile że ich żyły nie idą bardzo. 
głęboko w ziemię. Przypadkiem mogły ie 
wody pozanosić na blifkie, górom równiny, 
ale bardzo fkąpo. Te, które się kopią głę- 
„biey w ziemi, są bogatsze nad owe, które 
się pod zwierzchnią ziewi fkorupą nayduią. 

z1r. W dalekich ftronach kopią Cyng w 
Ameryce, Japonii, i w Króleftwie Siam ku 
Malace, fkąd w Europie zuana icf pod imie- 
niem Cyny Malaceńfkiey, Jepońlka ieft nay- 
przednieysza, po niey Maląceńfka. Handel 
Malaceùkg Cyng iet w ręka samych tylko 
Holendrów: fkupuią onę w Ligor, i rozwo- 
żą do Persyi, i Peńftw wielkiego Mogala: 
nie małą iey oraz część przychodzi do Eu- 
ropy: 

212, W Europie Angielfka naysławniey- 
szą, kopie się w Hrubftwie Cornwa! i Devon, 
Ta się dzieli na trzy gatunki: pierwszu ieft 
wcale czyfta bez wszelkicgo przymirszania: 
druga ieft dźwięk mniąca, z Miedzią, Żyn- 
kiem, Wismutem zmieszana: trzecia nzypo- 
dleysza, mająca w sobie Ołów. 
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213. Daley Europa ma Cyne w Portu- 
galii, Francyj, Lotaryngii, Flandryii, it. d. 
W Saxonii pod Freyberg , Ehrznfviedersdorf, . 
Schnecberg , Schwarzenberg, Allenberg > w 
Czechch pod Scachimsthal, Sławków , Schlac- 
kenwald. U nas w Polszce za świadectwem 
Opalińfkiego , pod cjlkuszem miały bydź Cy- 
ny znaki, 

214. Czyta Cyna poznać się może w gię- 
ċju: im bardziey bowiem gieta trzescy , tym 
feft czyścieysza. To samo się dziecie, gdy 
się ugryzie zębami. Lecz tym sposobem 
doyść nie można wiele jeft przymieszania: 
kicby więc tego właśnie potrzebował, po- 
winien dofteć prawdziwie ozyftey Cyny z ta. 
kiego mieysca, gdzie ią z Kruszcu wytapia- 
ją, i z niey w foremce okrągłą ulać kulę Ma- 
iąc potym inney Cyny doświadczać , uleie, 
się w teyże formie kula, iile będzie wa- 
Żnieysza od pierwszey, tyle ma przymie- 
szania: albo Miedzi, ieżeli ieft Areinięca; 
albo Ołowiu, ieżeli iet głucha. 

15. Każda Cyna do roboty idąca miesza 
się, lbo z Zynkiem , albo z Wismutem, lub 
z Miedzią, co teraz naypospolitsza. Gdy się 
z Kruszcu wytopi, dzieli się na trzy części, 
Jedaey 100.części mieszaią się z trzema cżę- 
ściami Miedzi. Do drugiey too, części, przy- 
gaie się dwie części Miedzi. Do trzeciey 100. 
części daie się 18 części Miedzi, Fak zmie- 


CY NA. 203 
szana ma dźwięk przedai, i białość zawsza 
czyftą, 

216. Konwisarze zaś, którzy z Cyny ró- 
żne rzeczy leią, mieszają do niey Ołów, i 
podług tego przymieszania nierównie ią czy- 
nią podleyszą. Ztąd nielakie icy wypadsią 
proby, funtowe u Niemców zwane. Jeżeli 
tędzie na pół Ołów z Cyną, ieft dwufunto= 
wa naypodleysza: ieżeli trzecia część Oioe 
wiu, trzyfuntowa: iczeli czwarta część, czte= 
rofuntowa, i tak dałey: ieżeli zaś już mniey 
będzie Ołowiu, isk część dziesięta, przeno- 
si się do ftopnia przedniey Cyny. 

217. W Niemczech konwisarze są ściśle 
obowiązani na naczyniach z Cyny przeday- 
nych klaść ftęple, z którychby kupuiący mo- 
gli poznawać gstunek Cyny. Wielość ftę- 
piów tu czyni różnicę. Jeżeli bowiem tyl- 
ko będzie jeden, znaczy Cyne naypodleysza: 
"jeżeli dwa, ząaczy trzyfuntową: iezeli trzy, 
szesćłuntową: czterema ftępiami znaczy się 
Cyna Angielfka, i każda przednia. 

218. Zażycie Cyny naygłownieysze jeft 
na Misy , Mifki, Talerze, i t. d. do ftołowe- 
go używania: leią się znicy Dzbanki, Kufel- 
ki, Łyżki, i tde W każdym Kościele matą 
na Ołterzach Cynowe Lichtarze, Cyna wy- 
bielaią się Blachy żelazne, naczynia żelazne 
i miedziane, aby nie rdzewiały, Zinaasche, 
albo popiołu z Cyny potrzebują garncarzę 
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do polewy, śkłarze do ślifawania skła, Ma» 
łarze z niey maia Szywerways do białey far- 
by: Stauniol, liftki bite nakształt srebrnych 
do posrebrzania, które bywaią i w różnych 
kolorach. Nzoftatek Cyna żywym Srebrem 
rozwolniona zażywa się do podkładania 
skicł zwierciadłowych, 

219. W iednym tu mam ofirzedz. Kiedy- 
kolwiek konwisarze naczynia cynowe przele- 
wnią, zbieraią z topiącey się Cyny ów na 
niey ftoiący kożuszek, udaiąc, Że to są bru- 
dy wychodzące, i że potym Cyna czyściey- 
sza będzie. Lecz to ieft fałszem: umicią oni 
potym ten mniemany brud z przydatkiem ży” 
wicy przetopić, i znowu w prawdziwą obró« 
, cié Cynę. 


ROZDZIAŁ VI 


o Otowiu. 


Boo. ŚL tego Metalu tym samym póy- 
i dẹ porządkiem „, iaki uczyniłem 
około Cyny, i 
47963 
IMasności Otłowią. 

gar. Ołów ieft Metal miękki, ciemny, 
ciężki, prędko sie topiący, dźwięku żadne- 
go nie maiący, Słowem, iet Metal naypo- 
j e 
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dleyszy, W ciągłości, i płaszczeniu się prze- 
chodzi wprawdzie nieco Cysę: lecz w innych 
własnościach wszyftkie go inpe Metale prze- 
chodzą. į 

222. Sprężyftaść ma mnieyszą od wszy- 
ftkich, i tak iet miękki, że bez trudności kra- 
iany, ucinany i gięty bydż może, Drót oło- 
wiany, na iednę dziesiątą część eala gruby , 
utrzymać tylko może około 29 funtów cię. 
żeru, Ciężkością i wagą swolą ieft naypier- 
wszy po żywem Srebrze: w ciężkości bo» 
wiem takim porządkiem po sobie naftepuią; 
Złoto, żywe Srebro, Ołów, Srebro, Miedź, 
Zelazo, Cyna. 

225. W ogniu się nie rozpala, lecz się za- 
raz topi, i tak prędko, że prędey można fto- 
pić kilka fun ów Ołowiu, iak kilka funtów 
woku. Stopiony poknzuie na sobie niektó- 
re mieniące się Kolory nakształt pisny. W 
ognin ieft nietrwały, i częścią z dymem ula- 
tuie, częścią w skło się obraca. 

224: Łatwo się daie kalcynować na siwy 
popiół, Slsyasz zwany , który w większym 
ogniu żołzieie, i zowie się Bleygelb: a ieszcze 
w tęższym ogniu czerniele, i zawie się Mis 
wią, Od wody i powietrza Ołów tę ponosi 
odmisnę, żv prędko ciemnicie i czernieie, 

225. Bozpuszcza się w Surwaserze , ale 
nie w „qua regis. Ocet go także nieco rusza 
frozpuszcza, W Spirytusie Salamoniakowym 
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rozpływa się w nieiakim czasie, niby w is- 
kawą białą flegmę. Z żywym SŚrebrem bar- 
dzo łatwo się daie amalgamować , | daleko 
latwiey, iak Cyna, 

226. W czymkolwiek rozpuszczpny, ma 
smak słodkawy: ale zdrowiu ludzkiemu bar- 
dzo szkodliwy: tak dalece, że wewnętrzne 
zążycie sprowadza śmiertelne, osobliwsze, 
i nieuleczone choroby. Jakieyże więc nie sa 
kary godni owi Handlsrze, którzy ołowia- 
ną gleytą Wina zepsowane naprawiają? 

227., Ołów bowiem w popiół obrócony , 
zamiaft dalszego powolnego kalcynowania, 
nagle zagrzany i ftopiony , obraca się w żoł- 
tą śklaną materyą, Gieyta zwaną ( Zithargy- 
-rium ), ta albo ieft żółtą i złotą, albo białą i 
srebrną pospolicie nazywa się, nie dlstego, 
aby wtey było Srebro, w owey Złoto, ale 
tylko dla koloru. 

229. Jeżeli zaś ołowianemu popiołowi 
tęższego ieszcze doda się ognia, ieżeli po-* 
trzebny bydź może 'dla utrzymania samey 
tylko iego „płynności, ftaie się z niego rzecz 
takowa , która roztopiona i przez naygę- 
Ścieysze tygielki przechodzi. Zowie się Biy- 

+ glas, Sklo ołowiane: ieft przeżroczyfte , 
kruche, i w wielu Kunsztach zażywane, 
22g., Ołów nakoniec ma wielką przylażń 
2 Srebrem, tak dsłece, że bardzo rzzdko który 
ieft, aby nie -misł w sobie Srebro, przynay- 
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mniey cokolwiek, Ten tylko, który sie ko- 
pie pod Fillach i Goslar w Niemczech, ma 
bydź od wszyftkiego nayczyścieyszy, O- 
wszem lubi sąsiedztwo i innych Metalow: 
gdziekolwiek bowiem kopią się Kruszce oło- 
wiane, tam póspolicie w blifkości naydnią 
się i innych Metalów Kruszce: Antimiontum 
przecięż, żywego Srebra i Cyny , w biifko- 
ści nie cierpi. 
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Kruszce Ofowiu. 


230. Jednoftaynie utrzymują Mineralogi- 
ftowie, że czyfty samorcdny Ołów nigdzie 
się nie nayduie. Zdawało sięniektórym, że 
ziarna Ołowiu pod Masses w Slątku się nay- 
duiące , są samorodne, lecz dowodzą inni, 
a między temi Lechmant, żą są z duwney na 
tym mieyscu wysypaney zużli, przez da- 
wność czasu deszczem wypłokane, Co-zaś 
sądzić o owey Statui u nas, która, iak po- 
wiadaią, jeft z samorędnego Ołowiu w OJ- 
kasza wyrobions ? ieżeli to czyfty Ołów, 
pewnie ieft z Kruszcu pierwey wytopiony: 
ieżeli zaś nie lany, pewnie nie ieft samym 
Ołowiem , ale Kruszcem bardzo w Ołów bo- 
gatym ,'iak się zaraz między” Kruszcami 
napisze. 

331. Między Kruszcami Ołowisnemi nay- 
pierwszy ieft Kostkokrusz, po nim Bleygianz: 
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pokazuie się ọn w większych lub mnieyszych 
sztuczkach koftkowych, czworograniaftych , 
lub podłużnych z obrączkami ślniacemi w cie- 
niu ciemno-błękitnemi, a na świetle iasno- 
siwemi: ieft kruchy, ciężki i nieco nożem 
kraisć się dnie, 

2932, Ołowiec, poniemiecku Bleyschwrif , 
jeft Kruszec bardzo bogaty w Ołów , maiący 
w sobie Siarkę; tak miękki, że się prawie 
czykym Ołowiem bydź zdsie. Częftokroć 
koloru tzkiego bywa, isk Ołów: i z tnkiego 
jeft gwa u nas Olkuska Statua, o którey wy- 
żey namieniłem. Pospolicie po wierzchu by- 
wa żołtawy , albo promienifty. 

233. Szpał ołowiany, poniemiecki Bley= 
spaih, Kamien szpatowy, okiem trudny do 
poznania, czy ieft kruszcowym. Bywa bia- 
ły i zielony. Biały, czasem siwy lub żołta. 
wy, ieft z Arszenikiera pomieszany , kruchy, 
ciężki: przeźroczyfty, albo ciemny: łupki, 
albo ziarnifty. Nayduie się w Szwecyi i Sa- 
xonii. Jasno albo c«mno-zielony ieft w in- 
nych własnościach pierwszemu podobny. 
- Naydale się w Czechach pod Bleystadt, w Sa- 
xonli pod 7thopau, Cetnar wydaie od 70 do 
8o funtów Ołowiu, 

234. Ziemie ołowiane są ciężkie, i częfto+. 
kroć nie mało Ołowiu wydaiące. Takowy 
bywa Margiel biały : bywa ziemia żółta, lub 
czerwona z iłem rdzawym pomieszana, Pod 

s Tárna- 
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Tarnowita w Sląfka ieft ołowiany żółty Mar- 
giel, w Hibernii żołta ziemia, w Zellerfeld 
glina, w Georgenstadź ił, 


m 
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Doświadczenie Kruszców Ołowianych, i wy- 
prowadzenie Ofowiu. 


235. Doświadczyć, czyli w Kruszcu ieft 
Ołów, bardzo łatwo można. Potłucz tylko 
Kruszec drobno, i upal na ognia, aby się 
Siarka w nim będąca spaliła. Uczyn proszek 
z ftartych węgli iedney części, a dwóch czę- 
ści Saletry. Proszku tego dwie części zmie- 
szay z jedną częścią Kruszcn: wsyp w tygie- 
lek: wrzuć rozpalony węgiel, aby się Sale- 
tra wypałiła, Gdy sie wypali, naydziesz na 
dnie Ołów wytopieny. 

236. Tym przecięż sposobem nie można 
jeszcze należytey mieć pewności , wiele Oło- 
wiu w Kruszcu było: lecz na to innego po- 
trzeba zażyć sposobu, Jeżeli Kruszec zda- 
ie się bydź łatwy do topienia, potłucz go, 
wsyp W naczynie płafkowate, rubryką , albo 
ciesielką głinką wewnątrz wytarte, aby w 
nim był płafko rozesłany: nakryy pokrywą, 
i poftław w ogień, Z początku ogień utrzy- 
muy wolny: natężay potym, aż się naczy- 
nie rozpalać zacznie, Po kilku minutach od- 
kryy, a wkrotkim czasie kolor czarniawy 
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Kruyzcu przemieni się w siwy, na znak, że 
się Siarka wnim wypaliła, 

237. Przepslony tak Kruszec potrzyy na 
miułki proszek; do iedney iego części przy- 
day proszku pod Miedzią opisanego części 
dwie, trocin Żelaza nie rdzewiałego połowę 
części, i tyleż śklaney pianey, w Sklepach pod 
imieniem G/asgalie przedayney: zmieszay do- 
brze, i włóż wtygielek: posyp suchą solą 
na 4. palce grubo, nakryy pokrywą i załep, 
Oftrzegam, aby tey Materyi w tygielku le- 
dwie przez trzecią część było, inaczey gdy 
się pienić zacznie, wszyftko wybieży, i ro- 
botę uczyni nadaremną: toż samo czynią 
węgle w tygielek zapruszone. 

238. Wftaw w piecyk, obsyp na około 
węglami, aby przecięż naymnieysza odrebi» 
na węgla w tygielek nie wpsdła. Day z po- 
czątku wolny ogień, a da się słyszeć trze- 
szczenie soli, a potym powolne sykanie. Gdy 
to przeftanie, nasyp więcey węgli , i natęż 
ogień, aby się wszyftko rozpłynęło, co się 
ftać może w kwadransie. Odltaw na ftronę: 
trąć tygielkiem dobrze, a gdy ochłodnie, 
naydziesz na dnie Ołów z Kruszcu wszyńck 
wytopiony. 

239. Jeżeli w piąciu lub sześcia minutach 
po natęzenu ognia , usłyszysz ksykanie , 
ezymprędzey przyduś ogień, i nie natężay 
go, aż się zupełnie uciszy., Może bowiem 
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pieniąca się materya, ulbo przez gline się wys 
cisnąć , albo nakcywę zrzyciwszy, wybiedz. 

240, Jeżeli zas Kraszec wiele ma w sobie 
kizła żelaznego, nie trzeba go npalać w na- 
krytym naczyniu, lecz można w otwartym, 
dopóty, póki Siarką śŚmierdzieć nje będzie. 
Potłukłszy potym ,i do iedney części Kru- 
szcu przydawszy 6. części proszku pod Mie- 
dzią opisanego, a dwie części. śklaney pia- 
ny, ftopisz sposobem poprzedzaiącym. 

241, Jeżeli Kruszec nie ha nic w sobie 
kizłu, ieft jednak trudny do topienia, dla 
kamienia lub przymieszaney ziemi: upsl go 
w otwartym naczyniu, i utłucz na proch, 
Do iedney części Kruszcu przyday tyleż 
śklaney piany, trochę trocin żelaznych, i 
osim części proszku pod Miedzią opisane- 
go: kop iako wyżey. 

a42. Jak się w Ołowiu inne Metale do- 
świadczaią , iuż na swoich mieysczch napisa< 
łem. Niemam tu więcey co przypomnieć , 
jak oftróżność do zachowania „kiedy się 
Kruszec ołowiany pławi. Tłukąc go bowiem 
dzieli się częftokroć na tak drobne lifteczki , 
źe po wodzie pływają: trzeba tedy mieć ba- 
czność , aby z wodą nie były wylane. 
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Gdzie się Ołów naydute , i do czego 
się zażywa ? 


243. Kruszce Ołowiane nie koniecznie po- 
trzebnią gór pierwiaftkowych, mągą bowiem 
bydź i w potopowych. Pospolicie nie głębo- 
ko zaraz w ziemi się pokazują. 

244. Kopalnie Ołowiu są w Azyi, i w A- 
meryce: są niefkąpe i w Europie. Ołów bo- 
wiem kopie się w Hiszpanii, Anglii, Hiber- 
nii, Szwecyi, Mofkwie, Danii, Szwaycarach , 
Włoszech, Czechach, Morawii. W Auftryi 
iet pod Fillach: w Węgrzech pod Neusohl: 
w Suxonii pod Freyberg: w Sląfka pod Mes- 
sel , Tarnowitz, Kolbnitz, Dittmausdorf, i t. d 

245. U nas w Polszce wiadoma ieft Ko- 
palnia Ołowiu pod „f/kuszem, u samych Cu-: 
dzoziemców dla czyfłości szacowanego , tak 
niegdyś obfita, że za świadectwem Opalińfkie- 
go po 50,000. kamieni Ołowiu wydawała. 
Prócz tego za świadectwem Kromera ma jea 
` szcze bydź Ołów pod Sławkowcami , Chrza- 
nowem y Iowągórą , i t-d. 

246. Ołów z Kruszcu wytopiony, i wró- 
Żne sztuki, różnym imieniem nazwany , wie- 
łorsko się zażywa, Gdzie niegdzie nim na- 
krywaią sie dachy, Robią się rury do pro- 
wadzenia wod, czego przecięż chwalić ni- 
gdy nie można, ile że takowe wody zdra- 
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wiu ludzkiemu mogą bydź bardzo szkedli- 
we. Mary wodne z ciosowego *Kamienia że- 
lažem spaiane, ołowiem się załewaią. ZO- 
łowiu leią się kule, robi się Śrzot do rożney 
reczney ftrzelby. W Ołów oprawuią się szy- 
by śklane w oknach i t, d. 

247. Ołowiu zażywaią wytapiaiący Me- 
tale da oczyszczenia Złota i Srebra: litery 
drukarfkieleiący mieszaią go do swoiey ma- 
teryi, Malarze z niego maią Minią, Szywer- 
weis, Bleywei s: Garncarze Gleytę do pole- 
wy naczyń glinianych. Zażywaią go nako- 
niec i Lekarze, ale tylko do zewnętrznego 
przykładania. 


ROZDZIAŁ VII. 


o Zelazie. 


eLAzo ieft Metal, tak pospolity , tak 

obfity i tak potrzebny, że nikomn 
nieznalomy bydż nie może, bo bez niego i 
nayuboższy człowiek obeyśdź się nie pos 
trafi, Porządek Paragrafów zachowam po- 
przedzaiący. 


248. 


T. 
Własności Zelaza. 


249. Zelazo ieft Metal biało siwy , twar- 
dy i dźwięk maiący. Na powietrzu i w wo» 
dzie rdzewieje rdzą czerwono-brunatną: cięż- 
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ki ieft do topienia , i chyba w bardzo wiel- 
kim rozpuszcza się ogniu, Magnes go cią- 
gnie. 

250. Między ianemi Metalami ma wpra- 
wdzie naymnieyszą ciągłość, znaczną prze- 
cięż, iako widzieć można na drórach Żela- 
znych. Ale za to naywiększą nad wszyftkie 
ma sprzężyfłość, co się jawnie pokaznie na 
sprężynach w zamkach, ftrżelbach, zegar- 
kach, i ted. Ma naywiększą twardość, bak 
dalece, że Stalą , która iet wydofkonalonym 
"Zelazem , wszyfikieinne Metale, trzeć , pi- 
łować, kraiać, płaszezyć można, 

2541, Po Złocie tak iet mocne, że drót 
Żelazny, iedną dziesiątą częścią cala gruby, 
wytrzymać może ciężaru 450. funtów, Ma 
dżwięk, iako go słyszeć możemy na niektó- 
rych muzycznych laftrumentach. Kolor iego 
jet siwy, czasem w czarne wpadaiący, a Ślni 
się w przełamaniu, Jet lżeysze od Miedzi, 
a ważnieysze od Cyny. 

252. W oguiu łatwo się rozpala: i nie 
tylko w ogńin, lecz i od wszetkiega tarcia, bi- 
cia, mocno rozgrzewa się, iak widać na osiach 
poliszdów, wmłynach, i t.d, Gdy się zby- 
tnie rozpali, trzeszczy , i znaczne ifkry roz- 
„rzuca, czego żaden inny Mutal nie 'czyni, 

W ogniu za czasom paląc trawi się, i obra- 
ca się w brunatny zuzel, albo wsjurczyfty 
dym, który w Hamerniach i Kużniach wie 


ŻZLŁAZO: 315 


dzieć można,.Przecięż trwalsze iek w ogniu, 
iak Ołów i Cyna. | 

253. Na powietrzu i w wodzie rezpływa 
się w rdzę brdnatną. Ciągnąc bowiem wil- 
goć, osobliwie solną , przemienia się w zie” 
mię rozsypuiącą się: dzieie się to prędko na 
podłym Zolszie, tym zaś późniey, im le- 
psze, albo polerowane. Rdza ta poprawia 
Zełazo: ieżeli bowiem -poleży iaki czas w 
ziemi, rdza niedofkonałe cząftki wytrawi; 
przekawane potym ftaie się dofkónsisze Ta- 
kim sposobem robione były owe miecze da- 
wnych Celtyberów , którym się nic oprzeć 
nie mogło. Przecięż gdyby wiekami leżało 
(w wodzie, zczerniałoby, i do żelaznych ro- 
bót byłoby niezdatne. 

254, W tym już wieku naleziono we Fran- 
cyl niegdyś w wodzie zatopioną Armstę , 
która długi czas w wodzie leżała. Gdy ią 
dobyto , Zelazo tak było miekkie, że go 
można było kraiać , iak Cynę: lecz w 24 go» 
dzinach tak ftwardniała , iak przedtym. Na- 
mieńia Mailt, że w Dalmacyi należiono 
bardzo głęboko w ślamowey ziemi kotwicę 
bardzo zardzewiułą , którey Zelazo tak mięk- 
kie było , iak Ołów. 

255 Rozpływa się ieszcze Zelazo we 
wszyftkich oftrych płynach , a to różnym ko. 
lorem: czerwono od dlkali fixo, albo acido 


416 KRUSZCE. 


nitri: żołto od acido salis: zielono od kwasu 
koperwasowego, i t, d. | 

256. Ma nieprzylaźń z żywym Srebrem , 
i bez osobliwszey sztuki, nie daie się z nim 
amalgamować, Przeciwnym sposobem nad- 
zwyczaynie lubi Magnes, ktéry ie do siebie 
ciągnie, 

257. Do rozpalonego żelaza gdy się przy- 
tknie siarka, topi się prędko Zelazo, a upu- 
szczaląc te topiące'się krople w wodę, da- 
dzą się widzieć ziarna, które nie są Żela- 
zem, i które iuż w dofkonałe Żelazo obró- 
cone bydź ńie mogą. Czyftego żelaza troci- 
ny gdy się włożą w naczynie , i wodą pole- 
ią , tak potym uschną , tak się w kupę 
zwiążą i ftwardnieią, że ledwie rozbite bydź 
mogą. 

258. Zelazo lane ieft kruche i niemocne: 
z Rudy albo Kraszeu wytopione dopiero na- 
biera mocy ji ciągłości, gdy będzie w Ha- 
merai młotem należycie przebite, Chociażby , 
się i samorodne znalazło, przecięż aby cią. 
głości nabrałe, tak młot i:ft koniecznie po- 
trzebny , mówi P, Movvrau, iak ręka Powro- 
Żnika do ukręceniz powroza, Zelezo bowiem 
czyli samerodne , czyli też kilka razy prze- 
topione , nie jeft w sobie ścisłe, i ma za- 
wsze cząftki ziemne , które młotem dopiero 
wycifkaią się na wierzch, i w zędrę się od- 
padaiącą oddzielają. W Stali ieszcze się lee 
piey dofkonali. 
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259. Wytopione i młotem przebite żela- 
zo, ieszcze dwojaką miewa własność. Jedno 
bowiem daie się kować młotem, póki icft roz- 
palone, lecz na zimno kruszy się, takie na- 
zwiemy z Niemieckiego Zimnokrusz, Drugie 
gdy się rozpali, jeft kruche, zimne zaś mło- 
tem się bić daie: takie nazwiemy Ogatokrusz, 
Ci, którzy wytapisią Zulazo, zapobiegaiąc 
tym wadom, umielą rulę z rudą mieszać, 

260. Nakoniec, mówiłem wyżey ,-że- Ma- 
.gnes Zelazo do siebie ciągnie: nie keżde prze- 
cięż , zwłaszcza dopóki w Kruszcu ieft ukry- 
te, Czasem wyciąga ie profo z Kruszcu: 
czasem nie predzey, aż póki pierwey Kru- 
szeć nie będzie przepalony. Zdaje się, że 
w jednych Kruszcach , iuż ieft Zylazo w pe- 
wnym ftopniu gotowe, ztych Magnes pro- 
fto wyciąga: w drugich jeft icszcze nicdo- 
końiczone, albo uwikłane, z tych wyciąga 
dopiero po przepsleniu: w trzecich może 
tylko bydź materya sposobna, z którcy się 
w topieniu ftzie Żelazo, 2 zatym Magnes 
wcale ich nie ciągnie, 

NYSE 
Kruszce, atbo Rudy Zelaznt, 

261. Czyli się w przyrodzeniu czyfte sa« 
morodne nayduie Zełszo? rzecz ieft bardzo 
wątpliwa: są bowiem Mineralogiftowie i na 
tę, i na owę ftronę. 
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262. Nie można prłeczyć bez iawnego 
nporu, tak godnym wiary ludziom, iak są: 
KMiargraf, Steklin, Lohman, i tod, że ief i 
sumorodne Zelazo. Margraf okazował ta- 
kicgo sztuczkę w swoim Naturalnym Gabi- 
necie, Słerlia namienia, że Pallas nalazi w 
Syberyi między rzekami bsc i Sisim, w 
rzekę „Yenisea wpudaijącemi, bryłę sumoro- 
dnego Zrlazd na 2,000; funtów ważącą, P, 
Säge otym Syberyifkim Zełazie upewnia, ża 
gdy na niw czynił doświadcz:nia , miało 
wszyftkie własności czyftego Zelaza, P. Leh- 
man mówi, że mała wiadomość o samoro- 
dnym czyftym Zelszie ftąd pochodzi, iż się 
dotąd o bagatele tylko kłócono, a prawdy 
mniey dochodzono, względy całe obrsca- 
iąc na Złoto tylko i Srebro, iako Metale 
niyszacownieysze, 

263, Powinnyby te wyroki wszelkie spo- 
ry uspokoić, Cóż przecię na to mówią in- 
ni? oto: ieżeli się gdziekolwiek czyfte nala- 
zło Żelazo , nie jelt samorodae, ale kiedyż- 
kolwick ręką ludzką wyrobione. Przyany- 
mniey, mówi P, /oro*a4, nie naydziemy w 
przyrodzeniu tak czyftego samorodnego Ze- 
lsza, któreby się młotem bić dało, i pod 
młotem płsszczyfo: i ieżeli się co podabne- 
go naydowało, było to wprawdzie Żelazo, 
ale z innemi Mitalami pomieszane: aby zaś 
Żelazo falo się tak ciągłym, iak ieft pra- 
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wdziwie czyfte, mówi tenże, tak iek młot 
do tego | potrzebny , że bez nicgo żadnym 
sposobem obeyść się nie może, 

264. Naypewnieysze więc są Rudy i Kru- 
szce Zelazne, z których się Żelazo wytapia, 
i potym w Kużnicach miotem przerabia, Ru- 
dy zaś i Kruszce żelazne , po większey czę- 
ści wyglądają , iak ziemie rdzawo, bruna- 
tne; żoltawe, Żelazo i iego Kruszce są naye 
obfitsze między Metalami, Rzecz prawie ieft 
niepodobna, przynaymniey w liurapie, aby 
który piasek , ziemia , gliau, kamień, O- 
wszem i popioł z roślin, eie miał w sobie 
ziemi do Żelaza sposobney. Wszyfłkie zie- 
mie i kamienie, które z przyrodzenia są Żoł- 
te, Inb czerwone , albo które pa upalenia 
takiemi się ftaią: maig w sabie Żelazo. Sa- 
ma krew w człowieku nie ieft bez cząftek 
żelaznych, 

265. Ztymwszyftkiem nie ż każdey ta- 
kiey rzeczy wytapia sie, albo wytapiać mo- 
że Zelazo: na to wybieruią się te tylko Ra- 
dy i Kruszce; które albo łatwo daig się wy- 
tapiać; ałbo obfite lab dobre wydają Zela- 
zo: albo chociaż przez sie złe,, z dobremi 
się przecięż pożytecznie mieszalą. Stąd pa 
dział Kruszców żelsznych wypada dwoiaki: 
są Kruszce obfite, są ubogie. i 

266. Między bogatemi naypierwszy iefk 
Krysztatskrusz, poniemiecku Krystal(farmt< 
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ges Eisenerz: kolor iego różny , ciemny bru- 
patny, albo rdzawy: kształt koftkowy, al- 
bo ośmioboczny. Magnes go nie ciągnie, W 
Zelazo bardzo ieft obfity, tak dalece, że go 
niektórzy prawie za samo Zelazo poczytnią. 

167. Białokrusz , poniemiecku Weiseisen- 
erz, iet kolora: białego lub żółtawego, i 
tak czeftokroć wygląda , iakby w nim nic nie 
było Żelaza: przecięż cetnar wydaie czasem 
do go funtów. Magnes go nie ciągnie. Ga- 
tunki iego są Kisznóffithe , niby po polfku 
kwiat Żelazny ; ieft biały, nakształt niby w 
gałązki urosły, tak bogaty w Zelazo, że po 
ftopieniu nic zużli nis zoftawuie, Prócz te- 
go ict Zisendruse, niby ziarno źclzzne: bia- 
ły, knotowaty, niby cukrem powleczony. 
Szpat żelazny, siwy albo biały, w pół prze- 
Źroczyfty w liftki się łupiący. Granaty &e- 
lazne, granatom zwyczaynym podobne: lecz 
albo białe, albo żołtawe. Takowe Kruszce 
żelazne naydnią sie w Szwecyi, Szxonii, i t.d. 

268. Ciemunokrusz, poniemiecku Schwarz- 
grauer Eisenstein, jet Kruczee cieżki, czar- 
no-siwy, i ciemnjeyszy od samego Zelaza. 
Magnes go znacznie ciągnie. Cetnar wydaje 
do g0 funtów wytopionego Zelaza, Gatun- 
ki iego różne są: iedne gęfte, drugie ziarni- 
fte, trzecie z cząftkami ślniącemi się, inne 
na litki; inne na łufki się dzielące, Naydu- 
ie sie w Sląfku, 


+ 
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269. (fasnotwusz, ieft poprzedzuiącemu 
we wszyftkim podobny, wyiąwszy w kolo- 
rze, Kolor bowiem ieft iasno-siwy, a czasem * 
w przełamaniu aż w biały wpadsiący. Obfi+ 
ty ieft w Żelazo, lecz go Magnes nie ciągnie. 
Prócz wymienionych pod Ciemnokruszem ga- 
tunków, iasny trefia się czacem promieni- 
fty, do przymieszanego Antimonium podobny. 
Nayduie się w Słąfku. 

270. Błękitnokrusz, WAM Staklerz: 
ma kolor błękitnawy , albo wcale ciemny, 
albo zsiwym lub czerwonym pomieszany, 
osobliwie gdy będzie przełamany. Nie każdy 
od Magnesu bywa pociąginy. Jeft bogaty 
w Żelazo. Gatunki iego są różne: gęfty, dzizr= 
nitys ślniący, łufkowaty „łupki. Nayduie się 
w Szwecyi, Siąfku, i t. d. 

271. Zwi.rciadlnica , paniemiecku £isen= 
spiegel, ielt różnego koloru, pospolicie czar- 
niawa, ma zawsze przynaymniey ieden bok 
gładki, ślniący, jak zwierciadło, Bogata w 
Zelazo, i Magnes ią ciągnie. W gatunkach 
swoich ieft łapka, liftkowata , albo do wia- 
domybli kamieni Flizami zwanych, podobna. 

272. Krwawnik, poniemiecku Blatstein , 
albo Glaskopf/, ieft albo promienifty, albo 
niby kryftalizowany: pospolicie czerwony lub 
czerwonawy , albo przynaymniey gdy się 
trze, czerwony proszek daiący. Jeft ciężki: 
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Magnes go nie ciągnie. Cetnar daie do go. 
funtów, ale kruchego Zelaza, 

273. Gatunki iego różne są: co do kolo- 
ru: czerwony, czarniawy , purpurowy: co do 
kształtu, półokrągły, połowie czaszki po- 
dobny: okrągły czasem tak drobny, iak ziar- 
na grochu: gronifty, z drobnych ziarn na- 
kształt grona złożony: soplowaty, maiący 
podobieńftwo do oftrych wyftawaiących sę- 
ków, albo soplów lodowych: plaftrowaty, 
z nieiakim podobieńftwem do plaftru mioda. 
Nayduie się w Czechach, Saxonii, 

274. Rudy różne, Rudami dla różności od ` 
Kruszców nazwać się powinny owe Ą które 
albo są wcale miękkie, albo przynaymniey 
kryche, Pospolicie nayduią się na mokrych 
mieyscach , lub wilgotnych, nakształt iakiey 
rozsypniącey się ziemi, dopóki albo się na 
słoncu nie upicką, albo na wolnym powie- 
trzu nie fiwardnieią, 

275. Ruda błotna, poniemiecku Sump/erz: 
jeft ciemnego koloru, gdy na powietrzu 
ftwardnieie, wygląga iak palone Żelazo. Nay= 
duie się na błotach , czasem wcale w wodzie 
naksztułt rozsypuiącey sie ziemi, Magnes jey 
nie ciągnie: dość przecięż dnie Zelaza zimne- 
go, albo ogniokruszowego, Taka Ruda ie» 
dra jeft brunatna, druga zielona, trzecia 
ciemna. ) s 
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276, Brunatna , albo czerwonawa, bywa 
' czasem nakształt dziarmńiitego piafiu, czasem 
w znacznych sztukach, i niżeli na powie- 
trzu ftwardnieie , miękka i niby lepka, Zie» 
lona także bywa, aibo piafkowata , albo w 
bryłach, Civmna wygląda wewnatrz, iak 
Stal. 

277. Każda taka Ruda, czyli na suchych 
nifkich mieyscach, czyli na błotach, czyli 
w lasach się naydująca, ieft pospolicie gruzo- 
wata, albo piafkowata, a gdy się przełamie, 
ślni się wewnątrz kolorem błękitnawym. 
Trafia. się czasćm naydowsać taką Rudę w 
rurki niby spiekłą, eo pochodzi ftad, Że się 
o korzenie iakie okładała , którć za czasem 
pogniły. 

278. Ruda wodna, poniemiecku Seerż, 
nayduie się w wodźch , albo nakształt gruzu, 
albo w płafkich sztuczkach. Rozsypuie się, 
Po wierzchu. ieft ciemno - brunatna, a wes 
wnątrz przełamawszy , tu i owdzie błękitna= 
wa. Jedna z gatunków tey Rydy ma podo- 
bieńftwo do bobu, tak, że pospolicie wyra 
Ża łupinę i ziarno: Niemcy ią zowią Bonena 
erge Druga ieft w placuszkach niby łupiną 
pokrytych, pieniądz niejako wyrażsiących, 
a ftad Pfennigerz u Niemców zwana, 

279. Każda Ruda wodna naydnie się w 
wadach, nie daley przecięź od lądu, chos 
ciażby wiak naywiększych wodach, nad ge 
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lub 6. sążni: i nie w innych mieyscach, tyl- 
ko gdzie w blifkości są Rudy błotne: ani 
głębiey w”ziemi nad trzy sążnie, Ma to do 
siebie, że wykopawszy ią i wybrawszy, po 
kilku leciech znowu wyrafta, iż ią kopać i 
brać można. Ruda wodna pospolicie bywa 
gruzowata. 

280. Ugry żelazne, albo iak pospolicie 
zowią Glinki, poniemiecku Zisenocherz , są 
ziemią różnego żołtego , lub czerwonego ko- 
loru , przynaymnicy w ogniu czerwienicią- 
cą, pospolicie w Żelazo tak obfita, iż cała 
w ogniu w Zelazo się przetapia. Jedna ieft 
mnicy, więcey Żołta: furbunię ręce. Druga 
brunatna, w ogniu bardziey ciemnieie: po- 
dobnież farbuie ręce. Trzecia czerwona, ma- 
iaca w swey mieszaninie nieco ziarniftego 
pyłku: w ogniu cienmieje: także ręce farbu- 
ie, Do gatunku takiego Ugru należy i Ru- 
bryka , którą ciesielfką glinką nazywają, 

281r. Wypisawszy pospalitsze Kruszee i 
Rudy, obfite Zelazo wydaiące, przyfiępuię 
teraz do owych, które albo fkąpe, albo nie 
dobre Zelazo dsią, 

282. Magnes naypierwsze tu ma mieysce. 
Jeft to wprawdzie Kruszec żelazny, bardziey 
przecięż do innych szacownieyszych potrzeb, 
jak na Żelazo, zażywany. Ciągnie do siebie 
Zelażo czyfte, z Kruszcu go przecięż nie za- 
wsze pociąga, Minerulogiftowie liczą go po- 

WSZe- 
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wszechnie między Kraszce w.Zelazo ubogie ; 
lecz podług doświadczeń P, Søge, Magnesu 
‘w Syberyi kopauego cetnar daie więcey iak 
mo funtów bardzo dobrego Zelaza: 

283. Rzemienica , poniemiecku Kuńritmen, 
jeit kamień želazay, brunatny , pospolicie 
ugrowasty, ubogi wprawdzie w Zelazo, dla 
łatwości przecię topienia się, miesza się z 
Kruszcami w Źelazo obfitemi. Nayduie się w 
Turyngii. à 

284. Błyskawka, poniemiecku Eisengfm- 
mer, fkłada się z drobnych usek; ieft czer- 
woncgo, albo zielonego kolor: o ftat tarta 
daie proszek czerwony. W palcach się roz- 
ciera, i maże czerwono, Ciatunki jey są: 
Eisemimann , z łusek czarniawych , na wodzie 
pospolicie pływających: daie proszek czer- 
wony , ale nie farbuiący. Eisenram ieft cie- 
mnoczerwony , iak Rubryka , z ślniącemi 
odrobinami! w palcach niby tłufty: palce i 
wodg ezerwonawo farbuie, Nayduie się w 
Turyngii. — 

285. Szmyrgiel iek między Kruszcami że- 
laznemi aaytwardszy, i do topienia naytru- 
dnieyszy , Owszem uiezdatny , mało maiący 
w sobie Zelaza. Jet koloru czerwonego , 
brunatnego , czarnego, lub ciemnossiwego. 
Dla zbytniey łego oftrości; tłucze się, pławi, 
i zażywa do polerowania Kleynotów i t.d. 
Nayduie sie w Szwecyi, Saxonii, i t, d. 
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286, Krupka żelazna, poniemiecku Wolf- 
ram: ief krupie cynowey Nro 198. bardzo 
podobna , ale lżeysza , czarno-brunatna , 
czasem czerwonawa, rzadko w pół przeźro- 
czyfta: co do kształtu kofikowa, albo pro- 
mienifta. Gdy się potrze, czerwienieie: ma 
gładkie i ślniące boki, końce oftre. O ftal 
uderzona daie ifkry czerwone, Na Zelazo 
mało zdatna, lecz ief znakiem, że się w 
blifkości Cyna nayduńe, 

487. Ziemie różne żolazne: Jł, Margiel, 
Glina. Nie można wyrszic które, dosyć na 
tym, że takiemi są błękitne, brunatne, czer- 
wone; czarne. Piajki żelazne czasem w Zea 
lazzo obfite, czerwone, ŹŻołte , brunatne , 
czarniawe. Kamieme różne: i t.d. Nakoniec 
bywa Żelazo i w Kruszcach innych Metąlów, 


2, 


Doświadczenie Kruszców Zelaznych, i wy= 
prowadzente Zelaza, 


188. Ponieważ Magnes z przyrodzenia 
Zelazo do siebie ciągnie; naypierwsze więe 
doświadczenie czyni się Magnesem. jeżeli 
Kruszec nie ieft drobny, potłucz drobno , i 
spław, Slich wysusz. Gdy wyschnie, wty- 
kay dobry Magnes, i pyłki żelazne przylgnio- 
ne do niego piorkiem omiatay, To czyń, 
póki tylko Magnes co ciągnąć będzie, a 
ftad się pokaże obfitość Zelaza. Żelazo ta- 
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kie bywa nayprzednieysze , iak naprzykład 
Szwedzkie. 

289. Lecz są Kruszce, w których lubo 
Zelszo iet obfite, iednak go Magnes tym 
sposobem nie ciągnie. Chcąc więć takowe 
doświadczać , trzeba słich pierwey nieco w 
ogniu upelić: ieżefi i to nie pomoże, trzeba 
przyftąpić do topienia, Przypominam tu, 
że Magnes do takiego zażycia powinien bydź 
doświadczony , Że ciągnie Zelazo ; powinien 
bydź chowany w trocinach żelaznych: i nie 
leżeć nigdy blifko ognia, cebuli, czosnku, 
tłaftości iakiey , które mu moc odbieraią, 

290. Chcąc zaś topić Kruszec żelazny , 
naprzód potłucz i spław: potym icżeli w 
ogniu smrod siśrczsny wydaie, albo ciężki 
ieft da topienia, pal póty w ogniu, aż fkru- 
szcie, i siarką śmierdzieć przeftanie, Tak 
przygotowanego ślichn weżmiy 8. części., 
miałko tłuczonego białego śkła osim ezęści, 
Borzaksu pół części, miałko tartych węgli 
pół części: wrzuć w tygiclek, nakryyi po: 
ftaw w dobry ogicń węglany. W czasie go- 
dziny cała massa się ftopi: a na dnie da się 
widzieć czyfte wytopione Żelazo , z które- 
go poznać można, iak obficie go Kruszec 
wydaie, 

291. Krūszce żelazne do topienia mocne- 
go potrzebują ognia, nie każdy więc tygie- 
lek do tego zdatny bydź może. Trzeba do- 

Pa 
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bierać mocnych, i w wielkim ogniu trwa- 
łych: mogą się zażyć takie, iakie się do 
topienia Kruszców miedzianych opisały. Jak 
Zełazo na inne Metale doświadczać, nay- 
dziesz wyżey na swoich mieyscach. 


4. 
Gdzie się Zelazo nayduie, i do czego 
się zażywa, 

292. Nayobfitsze s wprawdzie Kruszce 
żelazne w górach, iednak mieyscami i równi- 
ny nie są ubogie, osobliwie w Rudy. Jako 
ten Metal ieft naypotrzebnieyszy, tak spo- 
rządziła Opatrzność , że się na bardzo wie- 
lu mieyscach nayduie, i 

293. Wymienić wszyfikie Kopalnie, albo 
przynaymniey sławnieysze, rzecz ieft bardzo 
trudna: niemasz bowiem kraju tak ubogie- 
go, sżeby swego nie miał, albo nie mogł 
mieć , mniey, więcey Zelaza. Nayobfitsza 
przecięż w ten Metal zdaie się bydź Szwe- 
cya, która w Laponnii około Torneo, ma 
całe fkały czyftego i bogatego Kruszcu że- 
łaznego, nayprzednieysze w Europie Zela- 
zo wydaiącego. 

294. Nie wspominaiąc o dalszych kraiach, 
Sląfk nam pograniczny, bogate ma Kopal- 
nie Zelaza pod Schmiedeberg, Roku jeszcze 
1148. nalezione dotąd trwałe, Tamże pod 
Schreibersaa nayduią czerwonawe ziarna że- 
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lazne, maiące w sobie i Złoto: pod Modiaw 
i Neuhammer, czerwone i Żołtawe, z któ- 
rych nie mało wytapia się Zelaza. Pod Gutt- 
wonte, tamże w Xięfkwie Oleśnickim (Oels), 
pod zwierzchnią darniną ziemi nayduie się 
kamień Żelazny bogaty, z cetnara po 50. 
funtów Zelaza daiący, 

295. Ma i Polfka swoie Zelazo. W Kru- 
szcach czyli Rudach żelaznych, pod Jikuszem 
namienia Opaliń/ki: pod Sandomierzem, Kiel- 
cami namienia Śrarowol/ki, Jek takich mieyc 
wiele, znakomitsze są pod /f/ąqchockiem, Drze- 
wic, Rznczowem, Przysuchą , Szydłowcem , 
Borzęcinem, Odrowążem, Koń/kiemi, Sanso- 
nowem , Grzegorzewicami, Podolińcem , Olszty 
nem, Surażem, na Wołyniu pod Korcem, pod 
Dryłowem w Zytomir/kim, i d d., 

296. Zelazo czyli to z Kruszcu, czyli z 
Rudy, wytapia się w sztuki znaezne Ggjka- 
mi zwane: te się znowu w Hamerniach prze- 
rabiaią młotem na Szyny, Sztaby, it. d. to ie- 
szcze się wydofkonałają na Stał, 

297. Wszyftkie te ftopnie Zeląza, tak są 
w zażyciu potrzebne ludziom, że osobliwie 
bez sztabowego , lub szynowego, i nayu- 
boższy obeyść się nie może, be przyaay- 
mniey noża, lub ćwieczka potrzehować mu- 
si. Z topionego Zelaza robią się, albo leiz, 
Piece, Armaty , Możdzierze, Sagany, Kule, 
i t,d, wybiiaią się blachy, potym albo Cy- 
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ną pobielaią, albo bez pobielenia różnie się 
zażywaią. 

298. Sztsbowega lub Szynowego Żelaza, 
wielorako potrzebnie Gospedarz, wielora- 
ko i naypospolitszy Rzemieślnik, ftalą go 
iesżcze opatrzywszy, Z Zielaza są Siekiery, 
Topory, Piły, Młoty, Świdry , Pilniki, Ob- 
cęgi, Noże, Nożyce, Siekacze, Podkowy, 
Dłota, Gwoździe , Sierpy, Kosy, Rydle, 
i t.d, i t.d. Słowem gdziekolwiek się oczy 
obrącą , wszędzie się potrzeba Zelaza po- 
kaznie, 

299. Dwie rzeczy «dla Gospodarzów: tu 
chcę przytoczyć. Naprzód: upewnia P. Buf- 
fon z długiego doświadczania, im ciągieysze 
ieft Żelazo, tym iek mocnicysze, i mniey 
się go potrzebuje do zażycia , tak dulsco, że 
czwartą tylko część zsżywszy tego , coby 
się zażyło podleyszego , przez czwartą prze- 
cięż część ftaie się mocnieysze. Zelazo zaś 
dobre po tym się poznnie ; kiedy ma nie- 
przerwane , równo: idące żyłki: kiedy ie- 
go Końce nie łapią się , nie są zędrowate, 
albo zużelowate; kiedy się gnie bez trze- 
szczenia i złamania; 

500. Powtóre Sośniki do orania. ziemi, 
pospolicie bywsią lane, ftad kruche , łatwa 
się w robocie łamią i Rolnikom przyczynia- 
ią nakładów, Na to mówi tenże P, Bufon, 
gdyby zażywano Zelaza ciągłego, to ief, 
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gdyby Sośniki z sztabowego dobrego Zela- 
za były kowane, trwałośćby się ich na wie- 
le lat honit 

301. Nakoniec. zażywaią ATN różnie 
przysposobionego Lekarze, tak do wewnętrz= 
nego , iako. zewnętrznego leczenia chorób 
ludzkieh, Robią osobliwie różne płynności 
pod imieniem 7incłurae martis. | zdaie się, 
że Zełazo nad wszyftkie Metale naywięcey 
w fkutki ciała ludzkiego wpływać Może, kie- 
dy w samey krwi ludzkicy ie Zełazo, 


ROZDZIAŁ: VIIL 
o. Połmetalach, 


302. Pormerare są owe rzeczy, podo= 
bnież iak Metale z Kruszców wy- 
topione , które lubo maią wiele podobień- 
ftwa do Metałów , nie we wszyftkich przecięz 
własnościach z niemi się zgadzalą, 


WE: 
o Półmutalach w powszechności. 

303. Półmetale są ciała cieżkie, w ogniu 
się topią: ftopione daig blafk od siebie; fto- 
piene ftygną wypukłą powierzchnościę: (wy- 
jąwszy od tych przepisów żywe Srvbco ), ale 
pod młotem się kruszą , i w ogniu nie są fta- 
łe z dymem ulatniąc, 

304. Lubo! więc w pierwszych wyraże- 
nych dopiero własnościach z Metalami się 
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zgadzają : różnią się przęcięż tym, że Me- 
tale płaszczą się pod młotem i rozciągaią, 
Półmetale się kruszą: Metale są trwałe w o- 
‘gniu, i w naywiększym tylko się w nielaki 
„popioł obraczią: Półmcetale za$ w natężo- 
nym ogniu z dymem ulatuią. Są jeszcze i 
inne szczcgólaicysze różniące własności, któ- 
re pod każdym rozdziałem wymienię. 

305. Wytapiaią .się tak z Kruszców , iako 
i Metale, pospolicie przecięż w mnieyszym 
ogniu: tak są ukryte w innych Rzeczach 
kopalnych, ziemiach, kamieniach i t.d, tak 
z innemi Metałami, lub Półmetalami pomie- 
szane, albo mineralizowane, iak i Metale. 

306. Nie wszyftkie przecięż wytapiaią się 
na kształt metalowy, albo półmetałowy, 
ieżeli względnie pospolitego zażycia mówić 
będziemy, Niektóre bowiem zażywaią się po- 
spolicie tylko od ziemi i kamien! oczyszczo- 
ne, iako <Antimonium; z niektórych nie Pół- 
metal, ale inna rzecz się wyprowadza, iak 
z Kobaltu błękitna farba i td, Niektóre sf- 
me przez się nie wytspiaią się na Fółmotal, 
ale tylko z przydatkicm jakiego Metalu; ia- 
ko się daley poksże, _ 

307. Może mieć wprawdzie przyrodzenie 
więcey ukrytych i niewiadomych ieszcze Pół- 
metalów: wiadome przecięż dotąd są tylko te: - 
Zywe Srebro, Mercarins, 

Wismut, Fismuthum. 
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Zynek. Zincum. 
Spiżglas, Autinoniam, 
Arszenik. Arsenicum 
Kobolt, Cobaltum, 


308, Tych liczbę iednym powiększył roku 
1751. P. Cronstedt, wyaałazłszy nowy Pół- 
metal Nikiej, Nicolum zwany: ad wielu za 
prawdziwy osobny Półmetał ieszcze nie 
przyięty. 

309. Przyrzekłem pod Metalami, Że i Pół- 
metalów wyrażę znzki , których Chimiftowie 
w swoich dziełach zsżywają. Dotrzymniąe 
tu obietnicy , nie tylko Półmetalów , ale i 
inne niektóre znaki wyrażam. Są wyrażone 
Tab: I. Fig: 9. Zywe Srebro. 10 Wismut, 1r 
Antimonium. 12 Arszenik, 1ą- Siarka. r4 
Waynsztyn. 15 Serwaser. 16 Skło. 17 Wa- 
pno. 18 Wapno niegaszone. 19 Piasek. 20 
Spiritus Fitrioli. 21 (© )Cokotsar. ga Moez, 
Urina, 23 Woda. 24 Ziemia. 25 Powie- 
trze. 26 Ogień, i t.d. Więcey u Chimiftów 
naleść można, 

$. 2. 


o Zywim Srebrze. 
ą to, Zywe Srebro ieft Półuseta! maiący te 
dwie niby przeciwne sobie własności:'że iefk 
plyn. 


U 70= 
iaca śię po kałcynowaniu, albo dystyllo- 
r "u t . 1 + . Ki Ry pA 
;od Lekerzów i. Chimistów 


(7) CultożSar „ alba Caput mortuum , są. Ost 
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płynny , a nie przecięż nie macza: a zatym 
dzie się przez nuymnieyszą siłę dzielić pra- 
wie na niefkończenie drobne cząftki; cząftki 
zaś te są zawsze drobne kuleczki. 

311. Jef nieprzeżroczyfty, i ma kolor bia- 
ły Srebra, W ciężkości ieft naypierwszy po 
Złocie, zta przecięż odmianą, że zimą jeft 
ważnieyszy, iak latem, W ogniu bardzo ła- 
two zdymem ulatuie: a zatym ani się daie 
kalcynować, ani się w śkło obraca: choć bo- 
wiem w miernymz ognia tężeie i czernieie, 
w mocnieyszym czerwitnieje, przez dyftylla- 
cyą w bialy się dym obraca, ten przecięż 
czarny , biały i czerwony proszek, bardzo 
łatwo znowu przez ogień do kształtu Zy- 
wego Srebra powraca, 

312. Zywe Srebro ma własność pociąga- 
nia do siebie, i rozpuszczania Metalów. 
Nayłatwiey fo czyni na Złocie: potym ma 
Śrebrze, Ołowia, Cynie, Zynku, Wismucie: 
trudniey na Miedzi į Zelazie: naytrudniey na 
Antinionium, To pociąganie i rozpuszczanie, 
które się pospolicie czyni przez tarcie w 
możdzierzu , nazywa się amsigamacyą. Stąd 
wypływa fundament pozłacania Metalów, 

313. Z Siarką zmieszany, przez sublima- 
cyą czerwienieie, i czyni Cynober Malarzom 
znalomy do malowania, Przed nie dawnym 
czasem wynaleziono w Petersburgu sposób 
przez zamrożenie, obrocić go w tęgie ciało, 
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Boerhave 18 uncyy czyftego Zywego Srebra, 
50o. razy dyftyllował, nic przecięż nie na- 
lazł , tylko że się coraz płynnieyszym fta- 
walo: że się w swoley wadze nie umnięysza- 
ło, ale powiększało: że kilka granów czare 
nego proszku zoftawiło, który w ogniu był 
trwały. 

314. Niektórzy Chimiftowie Zywe Sre- 
bro liczą między Priucipia Chemica. Rzecz 
przecięż dziwna: utrzymuią pospolicie, że 
ieft fundamentem wszyfikich Metsłów, ie- 
dnak zo razy więcey Złota, cóż dopiero in- 
nych Metalów wykapuie się z ziemi, iuk Zys 
wego Srebra: i rzadko są które Kopalnie Zło- 
ta, Srebra, Ołowiu, Miedzi i Zelaza, w 
którychby się żywe Srebro nie naydowało. 

315, Żywe Srebro ieft dwoijakie : albo iuż 

czyfte z przyrodzenia, Mercurius virginenus 
zwany: albo z uwikłania swego z Kruszon 
wyprowadzony: Mercurias factitius. Czyfty 
ieft widomie.w ziemiach, kamieniach; ukrye 
ty ieft osobliwie w naturalnym Cynohrcze, 

316. Ziemie naypospalitsze są gliny biaa 
łe, albo czerwone, w tych tak znaczne by- 
waią ziarna żywego Srebra, Że okiem widziae 
ne bydź mogą: albo tak drobne, że się doe 
piero w ogniu pokażą, Kamienie zaś bardzo 
różae bydź mogą, z których częftokroć, gdy 
się wezmą w rękę, żywe Srebro ziarnami 
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wypada, Ziemie takie i kamienie naydaią się 
w Ameryce, Hidryi, Tyrolu, Węgrzech i t. d. 

317. Cyxsober naturalny , inny bowiem ieft 
robiony, ieft właściwym Kruszcem żywego 
Srebra. Jeft czerwony, ciężki, i ma pospo- 
licie w sobie sześć części żywego Srebra, a 
siodmą Siarki. Czerwoność ta różna ief: je- 
den iasno-czerwony, wewnątrz promienifty: 
drugi ciemno - czerwony , wewnątrz gęfty: 
trzeci żołtawy: czwzrty czarniawy. 

318. Wątrobnica, poniemiecku Lebererz , 
ieft Cynober podobny do ftwardnińiey żela- 
zney gliny. Naydnie się w Hidryi, i- cetnar 
wydaie gò funtów Żywego Srebra. Zgorzt- 
lica zaś, poniemiecku Brańderz , ieit Cyna- 
ber przy świecy się zapalający, z cetnara 
do go funtów wydaiący.* 

319. Teraz przyftąmy do tego, iak się 
Kiuszce żywego Śrebru doświadcznią i iak 
się znich wyprowadza. Chcąc się dowie- 
dzieć, czyli ieft wtey, lub owty szeczy, 
osobliwie do Cynobru podobney: rozpal, ie- 
śli daie płomień błękitny w fioletowe wpa- 
daiący , iet prawdziwym Cynobrem. 

320. Może nie zawsze Kruszec tego Pół- 
metalu będzie do Cynobru podobny, tak go 
więc pewniey doświadczyć można. Weźmiy 
cegłę , rozpal ią, posyp cićniuchno gasza- 
nym wapnem: położ na to sztuczkę Kruszcu 
doświadczać się maiącego, i nakryy skian- 
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ką. Gdy się Kruszee rozpali, dym z niego 
boków wewnętrznych Sklanki czepisć się, 
i w kroplężywego Srebra obracać się będzie, 
ieżeli w nim było, 

321, Kamienie i ziemie maiące w sobie 
czyfte żywe Srebro, trudno przychodzi wy- 
brać z ziemi bez firaty: za naymnieyszym bo- 
wiem poruszeniem ziarna wypadaią , i w zie- 
mi ging. Te, które przy ofiroźności się u- 
trzymają, oddzielą się przez płomień; ka- 
mienie miałko potłukłszy ), węty sie odleią, 
a żywe Srebro na dnie zofianie. 

322. Takim sposobem dowiedzieć się mos 
Żna, Że ieft żywe Srebro: ale na to, wiele 
go jeft? innego trzeba sposobu. Potłucz z 
gruba, włoż w naczynie , naprzykład iakie 
masz w Tomie I. Teb: IF Fig: 9. nakryy i 
zalep dobrze: rurę zaś bb. wpuść w iakie 
naczynie pełae wody, i pogrąż do połowy. 
Z początku dny wolny ogień , daleyj lepszy, 
Zlawszy potym z naczynia wodę, naydziesz 
w nim wszyfiko żywe Srebro, 

323. Zywe Srebro naydaie się w południa- 
wey Ameryce, Japonii, Chinach , Włoszech, 
Hiszpanii, Szwecyi, Hidryi, Słąfku. U nas 
w Polszee ma bydź w Krakowfkim pad gyltu- 
szem, W Ameryce w Peru roku 1566. wy- 
nalezjone ieft przez Portugalczyka, i Kopal- 
nia ta ma corok czynić Królewi Hiszpańlkie- 
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mu 400,000, Fesos, co więcey czyni, iak 
dwa rzy tyle Złotych Polfkich. 

324. Powiadaią, że to ma bydź pewny 
znak nayduiącego się w ziemi żywego Sre- 
bra, ieżeli gdzie w Kwietniu i Maju, z rana 
gruba para ftoi nad ziemią , nie wznosząc się 
w górę. Ja za prawdę tego znaku nie za- 
ręczum, 

325. Do iakiegokolwiek zażycia, zawsze 
Żywe Srebro czyfte bydź powiano. Przeday- 
ne może bydź sfałszowane Ołowiem lub Wi- 
smutem , albo innym przypadkiem zabrudzo- 
ne, Czyftość poznaie się ftąd: kiedy na pa- 
pierze łstwo bieży, 1 brudu po sobie nie 
zoftawuie: kiedy brudney błonki nie ma na 
sobie: kiedy w wodzie płokune, wodę czy- 
ftą zoftawuie : kiedy na Żelazney łyżce w 
ogniu aie trzeszczy: kiedy w Serwaserze me- 
tów ua dnie nie zoftawnie, 

326, Oczyszczenie takowym czyni się 
sposobem. Jeżeli ieft zapylone , przecifka 
się przez zamszową fkórę. J-żeli ieft zabru- 
dzone: płocze się in Spiritu vint rectificato, 
Jeżeli tłoftością zaplugawione, płocze się 
mydłem i lugicna, Jeżeli w nim ieft co alka- 
licznego , płocze się octem. Jeżeli ieft z O- 
łowiem, albo Wismutęm zmieszane, co się 
pospolicie trafia, trzeba go przedyftyllować 
tym sposobem, iak się z Kruszcu wypro- 
wadza, Jeżeli zaś ma w sobie Siarkę, lub 
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Arszenik, przedyftylluie się pomieszawszy 
z niegiszonym wapnem i trocinami Żelaąe 
znemi. 

327. Zywego Srebra zażywają Probierze 
do wyprowadzenia z Kruszców Złota i Sre= 
bra: Złotnicy do pozlacania i posrebrzania 
Metałów: Fizycy do robienia Barometrów : 
Zwierciadlnicy do robienia Źwierciadeł, Nan 
mieniają wprawdzie icdnoftaynie Pisarze, że 
Górnicy żywe Srebro kopiący nie dlugo Żye 
ią, i pospolicie na wszyftkie członki fkur- 
czenia, albo na Hktyke wnieralą: iednakże 
Lekarze umieią go zażywać rozumnie na 
czyszczenie krwi,i leczenie francuskiey cho» 
roby, Maia oni z niego różne Praepzrała p 
pod imieniem Mercurius sublimatus, dulcis p 
viige , i t, d. 


$. 8: 
o Mismacie. 

428. Wismut iet półmetel, msiący nieia+ 
kie podobi:nftwo do Srebra , lecz kruchy: 
młotem się bić nie daię, i pod niin się roz- 
sypuie. Cieżki i ft, i waga iego ielt pośrzee 
dnią między Srebrem i Miedzią, 

329. Kolor jego nieznacznie wpada w 
Żołtawy: i tym się różni od Półmetałów ; 
Antimonium i Zynku, że Autimonium ieft bars 
dziey białe , Zyack błękitnawy, a Wismut 


240 PÓŁMETALEU, 


żołtawy, Wewnśtrz , albo w skladzie swoimi 
zdaje się, że ieft z liftków złożony. 

-~ g30. Topisię przy miernym ogniu, i dy- 
mi się, gdy się ftopi; nie wszyftek przecięż 
z dymem ulatuie, Daie się mieszać z innemi 
Metalami i Półmetalami, prócz Koboltu tył- 
koi Zynku,i wtedy czyni ie białe, kruche, 
i tak wogniu płynne, że uczyniwszy mie- 
szaninę z ośmiu części Wismutu , czterech 
części Ołowir , i tyleż Cyny, w wrzącey 
się wodzie ta massa rozpuszcza, W Serwa- 
serze rozpuszcza się kolorem różowym, a 
w Agua regis pomarańczowym. Z żywem 
Srebrem bardzo łatwo się daie amalgamować, 

331, Topi się łatwo i przy świecy. Do 
Miedzi przydany czyni ią białą. Cynę czyni 
twardszą , i dźwięk iey daie, iak na Angiel- 
fkiey widziemy. Do Srebra przydany, tak 
go czyni płynnym, Że łatwo z niego różne 
rzeczy lane bydź mogą. Kruszce Wismuta 
to maią pospolicie do siebie , że poleżawszy 
na powietrzu, mienią się w kolorach, iak 
szyia u gołębi. 

332. Wismut czyfty samorodny , lubo 
rzadko, nayduie się przecięż w przyrodze- 
niu , ia swiadczą Brickman i Kenntmann. 
Ma się naydować nakształt ziarek, liftków 
i t.d. pod Schneeberg w Saxoni, i pod Jo- 
achimithal w Czechach, Przeeiwnym sposo- 
bem Leman w swoiey Mineralogii utrzy- 

muie, 
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muie, że żaden Wismut nie jeft minerdlizowa- 
ny, ale tylko w Kruszcach ukryty 

333. Między Kruszcami Wismutowemi ieft 
właściwy //ismutokrusz, paniemiecku Kis- 
mutherzt , kolor ma iasno siwy, i prawie 
białawy, Jeft pomieszany z Wismutu, Ko- 
boltu i Arszeniku ; iakaż niewiem, czyli się 
naydzie iaki Kruszec Wismutowy; któryby 
w sobie nie miał oraz i Koboltu, Kruszec 
ten o Stal uderzony daje wprawdzie ikry , 
lecz bardzo mało. Jeden ieft wewnątrz 
gety, drugi promienifiy. Nayduie się w 
Szwecyi, 

334. Pstrokrusz, poniemiecku Wismuth- 
blumen; ma kolor siwo-żołtawy w różne ina 
na kolory wpadaiący, iako to, czerwony; 
zielony i błękitny. Jeft zSiarką pomieszany: 
jeft ciężki pod spodu pospolicje czarny , al- 
bo czarną obwodkę maiący. O ftal uderzo- 
ny znacznie wydaie iskry -z nieprzylemnym 
' smrodem. 

335. Mieniokrusz , poniemiecku Tauben 
hdlserzt, łatwo po tym poznany bydź mo- 
że, że się mieni w różnych kolorach. Nay- 
duie się pod Schhneeberg w Saxonii. Piorokrusz, 
poniemiecku Fzdererz , ftąd się nazywa, że 
ma niejakie podobieńftwo do pior ptasich. 

336. Piaskokrusz , poniemiecku Sanderzty 
ieft Kruszec Wisimutowy ziarnami rozpruszo- 
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ny, w kamieniach brnnatnych piaskowych, 
Nayduie się w Czechach pod Joachimsthal, 

337. Chcąc doświadezyć, wiele Kraszee 
wydaie Wismutu, można sobie naprzód tak 

poftąpić. Potlucz drobno ,do iedney części 
przyday dwie części proszku pod Miedzią œ- 
pisanego , włoż w tygielek, posyp solą, na- 
kryy i zalep. Po ftopieniu naydziesz na dnie 
Wismut zebrany. 

338. Lepszy przecięż i pewnicyszy be- 
dzie sposób naftępuiący. Potłucz Kruszec na 
sztuczki małego Włofkiego orzecha, włoź 
płafko na panewkę żelazną, poftaw na ogień 
z drew rozpałony, dmiy mieszkiem, żeby 
płomień w panewkę zabiiał, aż się wszyfiek 
Wismut z kruszcu wytopi. 

339. Wismut nayduie się osobliwie w 
Norwegii, Szwecyi i w Saxonii pod Schnee- 
brg i Freiberg. Czechy go mają nieco, 
Sląfk trochę pod Silberberg, Reichenstein i 
Kupferberg. U nas w Polszce , niewiem , 
gdzieby iego znaki były. 

340. Aptekarze i inni przedaiący Wi- 
smut, nazywaiją go Marcasita: pod tym ie- 
dnak imieniem inna wcale rzecz ieft u Mine- 
ralogiftów. Co bowiem Mineralogiftowie na- 
'zywaią MWarcasita, ieft Kryształowy Kizet, 
żołtawy, ogień o Stał daiący, w ognia czer- 
wienieiący, maiący w sobie Siarkę, Zelazo , 
Miedź, 
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34t, Wismut wielorako bywa zażywany, 
Konwisarze mieszają go do tey Cyny, z któ- 
fey klepane robią naczynia: Cynie bowiem 
nietylko dźwięk, ale i tęgość daie, Niektó+ 
rzy mieszają go do liter drukarikich. Uży- 
waią go ieszcze do roboty Włofkiey Con- 
trefail zwany, albo z białey Miedzi robiony: 
od Wismutu bowiem Miedź bieleie, Nay- 
więcey go przecięż wyrabiaią na błękitną 
farbę do polewy naczyń porcellanowych i 
glinianych. 

342. Rozpuściwszy Wismnt w Serwase= 
rze, gdy się potym naleie wody, upada na 
dno biały proszek, Blanc d Espagne, albo 
Blanc des Perles zwany, którego Damy do 
białego malowidła zażywaią, z szkodą w 
czasie nie małą , iskiey przed czasem wies 
rzyć nie chcą, 

$. 4. 
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343. Zynek, u Złotników Szpianter , albo 
Kontryfat , iet Półmetal , między Połmetala- 
mi nayciągleyszy ,i prawie się młotem bić 
daie , osobliwie zimny , albo wodą ochłodzo- 
ny. Nie daie się utłuc na proch , ale chcąc 
go zdrobnić, trze się pilnikiem na trociny. 

344. Zewnątrz ieft koloru ołowianego ; 
wewnątrz białego w błękitne wpadaiącego, 
Przełamawszy go, Europeyfki iet wewnątrz 

Qz 
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niby nitkowaty: Indyifki zaś grubo ziamifty, 
Ciężkości nie ma wielkiey, owszem od wszy- 
fikich Metałów i Półmetałów jeft naylżeyszy, 

345. Topi się w ogniu dość prędko , mo- 
cnieyszego przecięż ognia potrzebuie iak Cy- 
na, lub dutimonium. Gdy się topi, wydaie 
_ płomien zjelonawy, i w biały się dym obra- 
ca. Gdy go położysz na rozżarzone węgle, 
i mieszkiem odmiesz, pali się trzeszcząc i 
dymiąc: innych czasów wzdyma się w ty- 
gielku, i pałąc się czepia boków nakształt 
białych nitek, Do iunych Metałów znacznie 
przymieszany, czyni to, że nawet i samo 
Złoto z dymem ulatuie, 

346. Daie się z wszelkiemi Metalami mie- 
szać, nnytrudniey przecięż z Zelazem. To 
„pomieszanie prędko się czyni; trzeba Ma- 
tal pierwey rozpalić, dopiero Zynek wrzu- 
cić, przydawszy Waynsztynu i Skła tlaczo- 
nego. Z iednym tylko Wismutem nigdy się 
niechce mieszać, i zawsze Zynek na dno u- 
pada, a Wismut na wierzchu zoftaie. Miedź 
od niego nabiera żółtego koloru: ftąd wypa- 
da fundament robienia Mosiądzu. 

347. Rozpuszcza się we wszyftkich pły- 
nach kwaśnych , w Serwaserze, Spiritu vityio= 
fi, it.d.i ftaie się białym Koperwasem, W 
occie gdy się rozpuszcza, wydzie przyie- 
mny zapach, nakształt tego, iaki daią Nar- 
cyssy kwiaty. Pilnikiem żelaznym na troci» 
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ny potarty, bierze na się własność Magne- 
sowa, i Magnes ga iuk Zelazo ciągnie do 
siebie. Z żywym Srebrem bardzo łatwo się 
amalgamuie, 

348. Naoftatek Zynek ma dźwięk, i daie 
go innym Metalom przymieszany, Rzadko 
który ieft czyfty bez Ojowiu, przynaymniey 
Europeyfki: o ladyifkim bowiem mówią, że 
w nim: nic Ołowiu nałeść nie można, 

249, Teraz wyliczę Kruszce Zynkowe, 
Zyukokrusz, poniemiecku Zinłerzt, ieft ró- 
żnego kolora, pospolicie przecięż ciemnego. 
Wydaie się -częftokroć iakby Kruszec jaki 
sadzowaty, albo Kruszec ślniący Żelazny, 
Jeden jeft nieco białawy, drugi błękitnawy, 
trzeci brunatny, i t. d. Jak zaś każdy Kru- 
szec Zynkowy nie ief czyfty od innych Me- 
talów , tak ani ten, lubo ieft właściwie Zyn- 
"kokruszem nazwany. | 

350. Galmay, poniemieckn Galmey, tym 
imieniem nazywa się owa materya, która się 
zbiera w piecach, gdzie Kruszce Zynkowe 
wytapisią, i która się zażywa do robienia 
Mosiądzu: ieft przecięż i Galmay naturalny. 
Ten ma nieiakie podobieńftwo do Ugru: cza» 
sem ieft nieco twardy,-lecz pospolicie kru- 
chy: koloru żołtego, brunatnego, czerwo- 
nawego, W ognia daie płomień zielony, i 
dym biały, Nayduie się osobliwie żołty, w 
Anglii, Szwecyi, Czechach w ziemi iłowa- 
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tey, gliniśftey, zaraz pod zwierzchnią dar 
niną, 

351. Blenda, poniemiecku Bienda , ieft bar- 
dzo podobna Kruszcowi Ołowianemu. Skła- 
da się z łusek niby, albo koftek; blafk od 
siebie dalących, czasem iaśnieyszy, czasem 
ciemnieyszy: odmoczona $łnić się przefłaje; 
octem polana burzy się, w ogniu upalona 
czerwienieie, albo siwieie, 

352. Czeriwonokrusz , poniemiecku Rot- 
schlag , ieft częftokroć poprzedzaiącey Blen- 
dzie podobny: gdy się potrze, daje proszek 
czerwonawy. W ten sposób ieft koloru siwe- 
go, czerwonego , żołtawego, i czasem w 
pół przeźroczyfty. 

353. Chcąc się dowiedzieć , wiele czy- 
ftego Zynku Kruszec wydaie: trzeba go po- 
tłuc, z miedzią i potłuczonemi węgłami zmie- 
szawszy włożyć w tygielek, i ftopić. Z ko- 
loru żołtego Miedzi poksże się, że w Kru- 
szcu jeft Zynek, a z nadroftku wagi, poka- 
Że się wielość. 

354. Zynek nie w bardzo wielu mieyscach 
się nayduie. Naywięcey go przychodzi z la- 
dyi, ale z czego, i iak go tam wytspialą ? 
niewiadomo. Europa naywięcey go ma z Go- 
slay w Niemczech. Prócz tego jeft jeszcze w 
Anglii, Szwecyi, Saxonii, Czechach, i t.d; 
U nas w Polszce ma bydź pod c)lkuszem, za 
świadectwem Opalińfkiego, 
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355. Zynku zażywaią Konwisarze , mie- 
szsią gó do Cyny, przez co się Cyna wiele 
ma dofkonalić. Mieszaią go do takich mje- 
szanin, które przedni dźwięk wydać maią: 
Mieszaią go do Tombaku, Kruszce zaś Zyn- 
kowe naywięcey zażywane bywaią do robie- 
nia Mosiądzu, 


o Spizglaste, albo Antimontum. 


356. Spizglas, ałbo Antimonium, ieft Pół- 
metal, bardzo kruchy ; dla przymieszanty 
Siarki, młotem uderzony zaraz się rozpru- 
sza. Jeft koloru białego, podobnego do Sre- 
bra; i tym bielszy, im więcey w sobie ma 
Siarki. Wewnątrz ick nitkowaty i promie- 
nifty. r 
357. Ciężkość iego ieft pośrednia mie- 
dzy Zelazem i Cyną, W ogniu bardzo pręd- 
ko ulatuie: i tenże fkutek czyni w M.talach ; 
gdy do nich znacznie będzie przymieszany. 
Lecz z ciężkością topi się w ogniu, a gdy się 
ftopi, płynie kolorem ciemno-czerwonym. 

358. Daje się tak mieszać z metalami, że 
iego siarczyfte części wiążą się z Srebrem, 
iinnemi Metalami: z Złotem zaś tylko Pół- 
metalowe. Stąd pochodzi, że przez Spiz- 
glas czyści się Złoto od wszyftkich innych 
Metalów. 
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359. Rozpuszcza się w yną regis i Spiri- 
tu salis, lecz w Serwaserze tylko sie kalcy- 
nuie, i w biały proszek obrsca. Magnesowi 
tak ieft przeciwny, że do Zelaza przymiesza- 
ny, czyni go ku Magnesowi nieczułym. Z 
żywym Srebřem daie się wprawdzie gamalga- 
mować , niepospolitym przecjęż sposobem. 

360, Zęby się gdzie miał naydować samo- 
rodny Spizglas tak czyfty, iak Półmetal 
bydź powinien, niewiadomo  Ztymwszy- 
ftkim, ile Półmetal, podobno samym tylko 
Mineralogiftom ieft potrzebny: ten zaś, któ- 
rego pospolicie używaią , ieft tylko przez 
wytopienie od ziem i kamieni oczyszczony; 
a taki samoredny nayduie się w Szwecyj pod 
Saloergsgrube, 

36T. Kruszce Spizglssowe są te: Promie- 
niokrusz, poniemiecku Straklirzt, ma kolor 
siwo - błękitny , ślniący się, i jeft kruchy: 
fkłada się z cieńszych , lub grubszych pro- 
mieni, Bywa częftokroć podobny do Kruszcu 
Zynkowrgo, lnb Zelaznego, tym się prze- 
cięż od tych różni, że się przy świecy td- 
pi. Naydaie się w Wegrzech. 

362. Tęgokrasz, poniemiecku Stha/dich= 
teserzt, jeit gęfty, i podobny chędożonemu 
Zelszu, Inb Ołowiu: ale kruchy, i topi się 
przy świecy. Nayduie się w Saxonii. 

363. Piorokrusz: poniemiecku Spiesglas 
Fudererzt, fkłada się z nieporządnie zawikła- 
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nych drobnych nitek, nakształt wełny, albo 
piorek. Ma wiele w sobie Siarki, i dlatego 
tak prędko się topi przy świecy, jak Siar- 
ka, Nayduie się pod Braunsdorf w Saxonii. 

564: Kryształońrusz , paniemiecku -Kris 
staliformigeserzt, ma kołór siwo-błekitny, 
wewnątrz ieft promienifty , lecz po wierzchu 
zdaie się bydź iak kryftalizowany. 

365. Czerwonokrusz, poniemiecku Roth 
Spiesglaserzt, ieft zawsze promienifty, i dla 
przymieszanego Arszeniku z Siarką różnie 
czerwony ,.lub żołty, 

366. Dla wytopienia Spizglasn z Kruszcu, 
wezmiesz tylko dwa garki takie, aby iedne- 
go dno nieco w drugi wchodziło. Dao wyż. 
szego garka przebiy kilką dzińrkami: gdzie 
sę: garki schodzą, oblep gliną: Dolny gar- 
nek zakop naprzykład w ziemię, aby zawsze 
był chłodny: a w zwierzchni nasypawszy po- 
tiuczonego Krnszcu, obłoż ogniem. Spiz- 
glas się wytopi, i przez dżiureczki wypada- 
jac, w dolnym garku fkupi się i ftwardnieie, 
Tak wytopiony zowie się Anżimonium Cru- 
dum, z którego potym wyprowadza się Pół- 
metal, Kogułus utimonii zwany. 

367. Spizgłas naydaie się w wielu kraiach, 
ient. w Japonii: w Peru w Ameryce: we Fran- 
cyi, Szwecyi , Węgrzech, Szwaycarach , 
Czechach , Sląfku, Maią go i góry - Tatry. 


Właściwym iego mizyscem są gôr icywia- 
+ © +35 
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ftkowe , w których się pospolicie ukrywa za- 
raz pod zwierzchnią darniną. 

369. Antimonium crudum zowie się to, 
które jet naypospolitsze , i którego pospo- 
licie używaią. Topiący Złoto potrzebuią go 
do czyszczenia Złota, Leiący litery drukar- 
fkie , potrzebuią go do swoicy mieszaniny. 
Lekarze różne z niego czynią lekarftwa: lecz 
naywięcey się zażywa na lekarftwa dla ko- 
ni i wieprzów. 


RK 


o Arszeniku, 


369. Arszenik pospolicie za Półmetal ieft 
poczytany : są przecięż tacy, a między te- 
mi Zehmann, którzy go tylko za Sol meta- 
liczną poczytuią, 

370. Wyprowadzony na podobieńitwo 
Półmetnlu, ieft kruchy, prędko się łamiący, 
prawie solowaty. Warząc go'w 15 częściach 
wody iego wagi, rozpuszca się, i po wy- 
parowaniu kryftalizuie się nakształt iakiey 
soli, kolorem Żołtym i przeźroczyftym, 

371. Sam iet koloru białego , czasem 
przeżroczyftego, iak Skło, czasem ciemnego. 
Ciężkość iego pośrednia między Miedzią i 
Zelazem, W ogniu iak się prędko topi, tak 
prędko z dymem ulatuie, z obrzydliwym 
czosnkowym smrodem, Nie daie w ogniu 
płoienia, Gdy się dym czego czepia i ofty- 
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gnie , ftaie się rzeczą ciężką, białą, w pół 
przeźroczyftą. Arszenik zaś sam ftopiony i 
oftygły , ftaie się niby w pół przeźroczyftym 
skłem, gładkim po wierzchu. 

372. Na powietrzu traci swoję przeźro- 
czyftość (i coraz bardziey ciemnieie, i mą- 
cznym się ftaie. Rozpuszcza się we wszy- 
ftkim, co tylko ieft płynnym: w wodzie, 
occie, gorzałce, oliwie, ługu: lecz do zu- 
pełnego rozpuszczenia , potrzebnie tych pły- 
nów różney wielości, różney długości cza- 
sn, i różnego ftopnia ciepła, 

373. Miesza się z różnemi Metalami, nay- 
większą przecięż ma przyiażn z Zelazem i 
Cyną. Złoto od niego wenątrz siwicje , Sre- 
bro ciemnieie, Miedź bieleie , Cyna twardnie- 
je, Ołów kruszeie, Zełazo czernieje, 

374, Rzadko który ieft Kruszec, owszem 
rzadko który i naypospolitszy kamień, oso- 
bliwie gliniafty , ślniący, w którymby mniey 
więcey Arszeniku nie było. Dla tey iego po- 
wszechności naydowania się w Rzeczach Ko- 
palnych , ieft on bardzo ważną rzeczą dla Mi- 
neralogiftów , ale dotąd jeszcze we wszy- 
fikich okolicznościach niedocieczoną. 

375. Arszenik czyfty iet samorodny, ieft 
i w Kruszcach ukryty, Czyfty naprzód roz- 
chodzi się w ziemi nakształt iakiego dymu: 
znaią go Górnicy w Kopalniach: Niemcy na- 
zywaią Hergschwaden, i czeftokroć wiele lu- 
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dzi o śmieró przyprawia. Powtóre ieft w po- 
„dobieńftwie białey mąki, Potrzecie, biały, 
czyfty, ink śkło, 

576. Między właściwemi Kuśdsiko Kru- 
szcami jet Ranszgiel, poniemiecku Rausch- 
golb:'ieft to Arszenik z Siarką pomieszany, 
koloru żołtego, ciemno czerwonego; nie- 
który w pół, nięktóry w cale pirea 
Czerwony ma w sobie więcey Siarki, iak 
żołty. 

377. Czarnokrusz, poniemiecku Fliegen- 
pulver, ieit siwy albo czarny z górną smołą 
pomieszany, a ftąd się zapalaiący. Jeft albo 
kruchy, Jub łupki, albo twardowaty nakształt 
początkowego kamienia, Wewnątrz ślni się 
iak Olów kraiany , ale wkrótce na powietrzu 
ciemnieie, 

578. Zlotofusk , poniemieckn Operment , 
połacinie Aarivigzientum:, ( Farba Malarzom 
znałoma ), jeft robiony, ieft j samorodny. 
Samorodny jeft Kruszcem Arszenikowym, 
zielono. albo czerwono -żołtego koloru, z 
cząftkami ślniacemi, Ma w sobie Siarke, Nie 
rad sie w ogniu palr, a jeżeli się pali, daje 
biało-biękitny ogień, i gefty biały śmierdzą- : 
cy dym: a po spaleniu zoftawnie zielonawą , 
piasczyftą materyą. 

379. Skorupokrusz , poniemiecku Scher- 
benkobalt , jeft koloru siwego ślniącego, i 
fkłada się z giętych iedna o drugą warst, 


r 
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nakształt cebuli.. Oddzieliwszy warstę, wy- 
raża dętą wpukłą półkulę, a uderzywszy o 
nig, czyni dźwięk, iakoby była Metalowa, 
Czasem się EER iakoby z czyftego Mosią- 
dzu robiona była, 

390. Kostkośrusz ,! poniemiecku Bergwiirz 
fel, wyraża regularuą ośmioboczną koftke, 
czarniawego koloru, Jit w nim Arszenik i 
Żelazo, [0 

381. Biafolrąsż, poniemieckn Mispiźkel, 
pokazuie się różnego kształtu, naywięcey 
przecięż koftkowego. Jek biały ślniący , iak 
Cyna, a białość swoię i na wolnym powie- 
trzu zachowuie. 

382. Kizs! Arszenikowy, poniemiecku £r- 
szenieck Kies, ieft siwo popielaty, nieco blea 
kitnawy , gęlty, z cząfikami ślniącemi. Daie ` 
o Stul ogień z smrodem arszenikowyin. Na 
wolnym powietrzu powoli ciemnivie, 

383. Miedziokrusz, od kaloru tak się na- 
zwać może , poniemiecku Kupj/erwictel , ieft 
siwy, znacznie czerwonawy, do Miedzi bar- 
dzo pedobny. Ma w sobie naywięcey Ar- 
szeniku , nieco- Siarki i Miedzi, 

384. Arszenikalna ziemia, poniemiecku 
Schwalbengijt , ieft ziemia różna, biała, si- 
wa, żółta, brunatna, czarniawa; glina oso- 
bliwie i Margle takich kolorów maią w so? 
bie Arszenik. 
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485. Czyli w rzeczy iakiey ieft Arszenik, 
czyli nie, dowiedzieć się można, rzuciwszy 
na ogień; Arszenik bowiem wydaie dym 
czosnkowy śmierdzący, Nie życzę przecjęź 
bardzo nosem zapachu tego doświadczać., 
przynaymniey gdzie wiele może bydź Ar- 
szeniku, ani to czynić w zamknietym iakun 
mieyscu; Arszenik bowiem iek nad wszy- 
ftkie nayiadowitszą trucizną, Bezpieczniey 
więc będzie nad dymem z rzeczy w ogień 
włożoney wychodzącym, potrzymać czyftą 
blachę miedzianą , lub żelazną , która od dy- 
mu arszenikalnego bieleie, 

586. Nayduie się w bardzo wielu kraiach s 
w Szwecyi, Węgrzech, Czechach, Saxonii, 
Sląfku. Prócz tego, kiedy ipospelicie Kru- 


szce różne maią w sobie Arszenik, wszędzie 


„ się tam przez sublimacyą zbiera, gdzie się 


Kruszce topią: a taki zowie się u Niemców 
Hiittenrauch: ieft troiaki , biały , żołty , i 
czerwony. i 

387. Przymieszaniem Arszeniku daią Mjes 
dzi taką białość , że się Stebru bardzo po- 
dobną ftaie, Miesza się do Miedzi i Cyny, 
z którey massy robią Zwierciadła palące, 
Złotołuk, albo Auripigmentum, i Rauszgiel, 
są farby potrzebne Malarzom. Z Złotołufku 
robi się Atramentum sympatheticum, i liquor 
vini probatorius. Gospodarze Arszeniku zaży- 
waia tylko na trucie Szczurów , Myszy, 
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Much, i t.d. lecz i na to życzyłbym raczey 
innych rzeczy mniey ludziom szkodliwych 
używać: są bowiem przykłady , że:się przez 
nieoftróżność albo ludzie, ułbo potrzebne 
zwierzęta potruly, 

388. Mniemam, że żaden Lekarz rozumny 
wewnętrznie go nie żażyie: i zewnątrz la- 
kożkolwiek przykładany , częłtokroć Raka, 
lub Gangrene sprowadza. Ci, którzy wewnę- 
trznie Arszenikiem sa ftruci , dofinią szczkan 
wki, drżęnia na członkach, osłabienie ner- 
wów, Gangrenę w żołądku, zimny pot, kon- 
wulsye, i nagle umierają. 

389. Takowym bardzo prędkiego potrze- 
ba ratunku, Naypospolitszym ratunkiem iett, 
wzbudzenie womitów przez zażycie wiele 
mleka, oliwy, ciepłey wody: a potym zaży- 
ie się Kxtractum sulphuris martiala: lecz ieżeii 
się to nie uczyni wczesnie, wktótce nic nie 
pomoże. 

Ś 7 


o Kobolcie. 


390. Kobolt ieft twardy i kruchy Półme. 
tal, i bardziey podobny do tego, dby tyl- 
ko był ziemią. Stad go wielu za Półmeta] 
nie poczytuią, ale tylko za ziemię Metalo- 
wą. Naypierwszy Brand in Act: Erud: Upsall: 
między Półmetale go policzył, 
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391. Jet koloru bladego, i przełamany 

świeci się jak Metal, Ma.i ciężkość metali: 
czną. W ogniu dosyć ieft trwały, ani się pa= 
li, ani się dymi, przecięż się topi. Z Skłem 
ftopiony, farbuie błękitnym kolorem. 
_g92. W Serwaserze i //gua regis, rozpu- 
szcza się kolorem zielonawym, ale z wielką 
trudnością, Z żywym Srebcem nie daie się 
amalgamować, Z Miedżią zmieszany czyni ją 
kruchą, i tak się iey trzyma, że wcale od 
niey oddzielonym bydź nie może, 

$93. Kruszce iego są: Koboliokrusz, po- 
niemiecku, Koboltglanz, ieft koloru popiela- 
to-siwego, wewrątrz albo gęfty, albo gru- , 
bo ziarnifty. Jeden jet ftalowego koloru, a 
ten ma w sobie Zelazo i Siarke: dragi cyno- 
wego, ma także Żelazo siarkowane: trzeci 
jeszcze iaśnieyszy, ma Zelazo, Siarkę i Ar- 
szanik. 

394. Zużelokrusz, poniemiecku Schlaken- 
kobold, ieft błękitniwego, albo błekitnawo= 
ślniącego się koloru, i ma podebieńftwo da 
iakiey zużli, Jeden ieft na podobieńftwo zu- 
żli sklaney, twardy, ale isk śkło się roza 
sypuiącey: drugi jeft kruchy, i ręce maże, 

395g. Siatkokrusz, poniemiecku Gestrich- 
żer Kobold, niby iaką siatką y albo gałązkami 
poznaczony, ma wiele w sobie Arszeniku, 
Wywietrzalec, poniemiecku Koboladbłume , na- 
zywa się ten, który długo na wilgotnym 
miey- 
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mieyscu, albo na wolnym powietrzu leży ; 
wtedy się odmienia ,i albo wskróś, albo tył 
ko na wierzchu czerwieniele, lub Żołcieje, 

396. Ziemie koboltowe są różne: iedna ieft 
biała , nieco zieleniejąca, lekka, krucha, w 
małych sztuczkach , białemu Margłowi bar- 
dzo podobna. Druga ieft żołta, nie bardzo 
ciężka, krucha, i Ugrowi podobna, Trzecia 
czarna „ krucha , iak sadze ręce mażąca, 
Czwarte nakoniec są Jły błękitne i czarne, 

397. Naywiększe Koboltu zażycie, ieft 
wyrabianie z niego owey błękitney farby po- 
trzebney do Emailu , Porcellany , Farfury, po- 
lewy naczyń glinianych, i farbowania śkła 
błękitnym kołorem. Nie trzeba go zatym 
więcey doświadczać, tylko na to, iak mo- 
cno farbuie, Na to weźmiy iednę część Kruł 
szcu, a trzy części Boraksu , ftopiwszy, gdy 
ochłodnie, kolor się pokaże. 

398. Kobolt się nayduie w Szwecyi, Nor- 
wegii, Czechaeh, a osobliwie w Szxonii pod 
Schneeberg, gdzie ieft cztery Fabryk na błę- 
kitną farbę. W Sląfku iet pod Kupferberg , 
Liebentkal y Schmottseiffen, i td, 


PRZYDATEK. 
o Nikielu. 


399. Nikiel , Niccolum , ma bydź nowy 
Półmetal, Rokn 1751. w Szwecyi wynale- 
ziony. O nim te wiadomości podaie Kronfeld; 

TOM II, R 
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400. Ze Kruszec iego świeżo przełamany 
jeft biały, nieco w czerwone i żołte wpada- 
jący: że na powietrzu zieloną rdzą się po- 
krywa: że na Półmetale wytopiony , ieft ze- 
wnątrz żołtawy, wewnątrz koloru srebrne- 
go. Daley. potym pofłrzeżono , że się ten 
Półmetal w każdym Kruszcu Koboltowym 
nayduie: ale do czegoby był zdatny , do- 
„ tąd niewiadomo. 


RE TUE S TOR 


W Części 1I. naydwiących się Rzeczy, podług 
liczby w brzegach wierszów wyrażoney, 


> m 2 2 
Amalgamacya Srebra - - 109 
Angielika Cyna - - 212-217 
Arszenik jaki? od , < > 369 
—— gdzie ieft ? - s - 386 
— w czym iefł , pozneć = 385 
— z Cyny wypędzić = - 209 
Arszenikalne ziemie - a 384 
Arszenikiem ftrutym ratunek - 389 
Arszeniku zażycie - - 387 


Antimonium, obacz Spizglas. 
duripigmentum , obasz Złotolufk. 
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Białokriisz arszeńikowy z 381 
— miedziany - - - 159 
—— srebrny > - - 97 
—— żelazny - ` = 267 
Bladokrüsz miedziany - - 161 
Blenda zynkówa - - - 35£ 
Bleyglasś - - - - £2 
Błękitnokrusz miedziany - igi 
— żelazny = - - 270 
Błyfkawka żelazna = - 284 
Brinatnokrusz miedziany - 158 
Ciemnokrusz żelazny `: = 2468 
Cyna iaka; od - -> - 288 
— iey własności ; od = - 189 
—— każda ma Arszenik - - 266 
— z Ołowiem * = * 216 
— brzmiąca - - < 215 
—— czyfła iak się poznaie? - 214 


— na Srebro, lub Złoto iak się probuie? 205 
Cynowych Kruszców doświadczanie 203 


Cynober naturalny - - 317 
-— złoty - + - - 47 
Czarnokrusz arszenikowy - 377 
— miedziany - ` - 155 
Czerwonokrusz srebrny = 94 
a spizglasowy s - 565 
—— zynkowy REM 4 352 
Czyftego Srebra ż Miner wyprowadze: 

nie, od - - = 50 
Gąsiot do mnicha +- 2 26 
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Giespuckel < - 
Gleyta - - 
Goldkies ~- - 
Jasnokrusz żelazny 
Kamień cynowy - 
Karaty Złota co są? od 
Kizeł arszenikowy 
Kobolt iaki 2 od 
Koboltokrusz - 
Koboltu zażycie -= 
Kontryfał , abacz Zynek. 
Kopalnie Cyny, od 
Kopalnie Miedzi , od 
—_ Ołowiu, od 


_— Zelaza , od - 
— Srebra, od > 
ram Atots O, - 
— Wismutu 8 
Koftkokrusz arszenikowy 
— ołowiany ` 
Krupki cynowe - 


~— żelazne - 
Kruszce co są? - 
—— wielorakie? od 

— złote - - 


~— zynkowych — 


~ żywego Srebra —— 


* 


— wismutowych — od 


Kruszców miedzianych poznanie 
— żelaznych doświadczanie 


30 
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47 
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73 
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Kryształokrusz cynowy ~ = 196 
— spizglasowy - - 364 


— żelazny > - - 266 
Krwawnik żelazny - = 272 
Lazurokrusz miedziany ~ - 153 
Łodka do pławieaia Kruszców ~ 23 
Magnes - - - - 282 
—- daje doświadczenie Kruszców żela- 
znych - - - 288 
Metal co jeft ? - a - 3 
—— wiele ich? - - -= 10 
-— znaki ick chimiczne - 11 
Miedź co ieft ? - - - 139 
Miedzi własności , od - - 140 
— czyfła w czym ? / - - 146 
„— Cementowana + + 147 
— z Kruszcu wyprowadzić, od' 166 
— od Cyny czyścić - - 177 
— od Ołowiu oczyścić - 176 
— od Zelaza oczyścić - 175 
Miedzi zażycie, od - - 183 
Miedziokrusz arszenikowy > 383 
Mieniokrusz wismutowy - 335 
Mnich do czyszczenia Srebra, od 22 


Narzędzia do topienia Kruszców, od 18 
Nikiel nowy Półmetal - - 399 


Ogniem w piecyku iak rządzić ? 117 
Ogniokruszowe Żelazo - " 259 
Qłów iaki ? - - - 231 


| ig 
— własności ? od " = 322 
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Ołów z Kruszcu wyprowadzić , od 


—- ludziom szkodzi - - 
Ołowiu zażycie < - . 
Otowiec - - $ s 
Piaskokrusz wismutowy - 
Piecyk do topienia Kruszców, od 
Pieniądze złote - b 5 
— — cnudzoziem(kie . z 
Piorokrusz spizglasowy = - 
~— srebrny S z A 
Platina, od - ai - 
Płowokrusz miedziany - - 
m— srebrny - - = 
Proby Srebra, od - - 
Proby Złota - - - 
Promieniokrusz spizglasowy - 
Proszek do łatwicyszego topięnia Kru- 
szców = E Ą 
Pftrokrusz wismutowy - = 
Półmetale co są? - - 
—— różnią się od Metalów - 
—— wiele ich? - - - 
— znaki ich chimiczne - 
Rauszgiel - > -> à 
Rdza żelazna - - - 
Ruda błotna - = > 
— wodna > b s 
Rady Żelazne ` - + - 


Rogokrusz srebrny - - 
Rzeki Złoto maiące, od 
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Rzemienica żelszna M 
Siatkokrusz koboltewy - 
Siwokrusz miedziany - 
Sklanokrnsz srebrny = 
Skorupokrusz arszenikowy, 

Srebro co jeft ? H a 
— własności, od > 
— ciągłe - . a 


~— czyfte w ziemi, od - 


— z kruszcu wyprowadzić, od - 


~— przez Ołów przeprowadzić, 
—— z Cyny wyprowadzić 


— z Żelaza — ź 
— do czego zdatne? od 
Szmyrgicl < = 
Szpat ołowiany - P 
Szpianter, obacz Zynek. 
Szpizglas iaki? od - 
— gdzie ieft ? - - 
— wytspiać - - 
— zażycie Ja aa - 


Tęgokrusz spizgłasowy  - 
Tygielki do topienia Kruszców 
Ugry Żelazne - a 
Waga na wytopiony Kruszec 
Wątrobnica żywo-srebrna 
idome Złoto, w czym? od 


Wismut iski? od m 
— jego zażycie - 
Wismutokrusz - ` 
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Zasłonka dla topiącego Kruszce 


Zelazo iakie? À i Y 
„— własności, od - - 
-— lane kruche ~ > - 
—— samorodne czyli jeft, od - 
— wszędzie irh - - 
— zażycie, od - - - 
Zgorzelica żywa-srebrna - 
Zielonokrusz miedziany - 
Zielonawokrusz miedziany x 
Ziemie ołewiane - - 
— żelazne > - K 
— macica żywe Srebro > 
Zimnokruszowe Zelazo - 
Złota ciągłość - - - 
— waga - - - > 
Złota własności, od = - 
-— w rybach, roślinach > 
Złoto w Kruszcu iak się doświadcza? 
— Z Srebra wyprowadzić - 
~ zOłowiu — - - 
—_ z Miedzi —  -  - 
— z Zelsza — - - 
—— 2 żywego Srebra — - 
—— oczyścić od wszyfikiego : 
— —— od Srebra > ró = 
Złotołufk - - - - 
Złotokrusz miedziany - - 
Zużlokrusz koboltowy z 


Zynek gdzie ick è 


ez5ś 6x IL. „865 


Zynku zażycie BA SMS à 355 
—— jaki? od p SA TŁ 343 
Zynkokrusz A > s 349 
Zywe Srebro - 3 Si 310 
—— własności, od : f IL 
—— zażycie - ę 5 327 
— gdzie ieft? - - s 323 
=— czyfkość i oczyszczenie, od 32 
z a 
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O KOPANIU, DOBYWANIU, TOPIENIU 
jt. d. KRUSZCÓW, I © GOR- 
NICTWIE. 


= 


" To sobie około Kruszców poftępować 

trzeba, można wnosić z tego, co się 
już napisało, Ale zdaie mi się, czyli to dla 
uspokoienia niektórych ciekawości; czyli dla 
pożytkowania drugich, nie od rzeczy będzie 
wypisać obszerniey , co się dzieje, albo 
dziać powinno przy wielkich Kopalniach , i 
topienia Kruszców, Rzecz tę tak podzielę. 
O szukaniu Kruszców: O kopaniu w ziemi: O 
dobywaniu Kruszeów: O ludziach potrze- 
bnych; O topieniu Krnszców. 


g 
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ROZDZIAŁ E 


o Szukaniu Kruszców. 


z, s W TyM względzie dwoiskie wypzdzią o- 
koliczności: nsprzód potrzeba po- 
znać okolicę, w którey się maią szukać Kru: 
szce; powtóre trzeba wiedzieć sposoby, ja- 
kięmi się znayduią. i 


$. 1. 
o Poznaniu Okolicy, w którey się Kruszce 
szukać maią. 


3. Kto rozumnie i porządnie , jak zwy. 
cznynie Górnictwo idzie, chce znałeść i u- 
trzymywać Kopalnie, powinien uważać spo- 
sobność mieysca , rony iego, i doftarcza- 
iące w blifkości potrzeby do Kopalni, 

4. Co do sposobności mieysca, uważać 
trzeba, czyli na tym mieyscu Kruszce nay- 
dować się, i czyli kopane bydź mogą. Lu- 
bo albowiem wąpić wcałe nie można, aby 
wszędzie ziemia w swoich. wnętrznościach 
czegoś nie miała, nie wszędzie przecięż ka- 
żdey rzeczy rozumnie szukać można, ani 
wszędzie ludzkie siły i przemysł doftarczy- 
łyby do wynalezienia sposobów zspuszczać 
się w ziemię. 

5. Napisałem juź w pierwszym Tomie, że 
góry są naypospolitszym fkładem Rzeczy Ko. 
palnych: w górsch się też tylko, zwłaszcza 
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pierwiaftkowych , szukaią Kruszce, a to dla 
wielu przyczyn. Takie bowiem tylko góry 
z doświadczenia nayobfitszy zawierają Kru- 
szec, który za wielkiej a potrzebne nakła- 
dy, uadgrodzić może. Powtore łatwiey prze- 
myst ludzki nayduie sposob zapuśzczania 
się w głąbsz góry, wyprowadzenia wód pod- 
ziemnych, wprowadzenia świeżego powie» 
trza. jak na równinie. Prócz tego podobno 
mniemanie moie nienaganne będzie, że ie- 
żeliby się co bogatego na równinach nay- 
dować miało, to chyba, sż w nadzwyczayney 
głębokości, i tam dopiero , gdzie iuż zie- 
mia przez potop nie była poruszona, a za- 
tym bez wisdomych warf na powierzchni 
ziemi. W takiey zaś głębokości, ieśli się co 
odkryje? izkże się w kopaniu ubezpieczemy ? 

6. Nie mając w krain gór pierwiaftkowych, 
nie trzeba rozpaczać o pozoftałych poto- 
powych, aby w swoim wzgłędzie czegoś nie 
miały : podobnież i równiny. Chcąc zaś w 
tukowey okolicy rozumne czynić wniofki, 
trzeba się na inncy podobney , iuż doświad. 
czoney rozpatrzyć: albo co pewaieysza ieft, 
przez widzenie na oko Kopalni w podobnych 
mieyscach, albo przynaymniey przez czy- 
tanie Geografii mineralney, i Mapp, w tym 
rodzalu , jakie osobliwie są o kraiach Nie- 
mieckich. 
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Y. Daley trzcba przez kompas należycie 
poznać, gdzie ieft północ, wschod, południe, 
zachod owego miesca. W kopaniu bowiem, 
j porządnym utrzymywaniu Kopalni, wicle 
na tym zawisło. 

8. Nakoniec widząc mieysce podobne , 
oglądać się należy na te dwie naygłowniey. 
sze petrzeby do Kopalni: Drzewo i Wodę. 
Te rzeczy powinny bydź albo blifkie, albo 
łatwo bydź sprowadzone. 

9. Jeżeli bowiem niemasz w blifkości do- 
ftatkiem drzewa , albo nie może bydź łatwo 
sprowadzone do zabudowania Kopalni, do 
topienia Kruszców: nie wiele mieć można 
nadziei pożytku, osobliwie z niższych Me- 
talów, Ani się spuszczać na to trzeba, że 
są w blifkości Buki, Dęby, Brzózy „i t. d, 
Takowe bowiem drzewa nie sa zdatne do 
budowy podziemney : powtóre zie węgle dr- 
ią, i nie do wszyftkiego zdatne: botrzecje 
do zdatności leniwie rosną. Przeciwnym spo. 
sobem Sosny, Jodły, i podobne Drzewa 
szpilkowe liftki maiące, są zdatne i do bu. 
dowy i do węgli. Gdzie wiec są wielkie Ko- 
palnie , iak naprzykład w Saxonii, aby dla 
niedoftatku Drzewa nie upadały, dzielą lasy 
na roczne wręby, 

40. Niemniey i na blifką wodę mieć trze- 
ba baczność, która wielorako ieft potrze- 
bna , iako się daley pokaże. Jeżeli rzeki 
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blifkicy niemasz , może się zdroie fkapić da- 
dzą , albo może trzeba kopać ftawy na za- 
trzymanie wód deszczowych, 

11. Rzeka blifka wielką czyni wygodę: 
ieżeli od niey rówy kopać sie maią, utrzys 
manie ich, osobliwie zimą , aby nie zamar- 
zały, wiele potrzebuie dozoru i nakładów, 
Skupione zdroie.nie żamarżaią wprawdzie, 
ale latem czasem wysychaią, Skupione w 
ftawach deszczowe wody, i mało pomag?- 
ią, i wiele kosztuią, Jet więc rzecz bardza 
potrzebna , wczesnie pomyśleć o wodzie , 
aby na przyszłą Kopalnią próżnych nie przy- 
szło czynić nakładów. 


$,:£. 
Jakiemi, sposobami pożyteczna Kopalsia od- 
kryć się może, 


12. Z inkich znaków powierzchownych 
wnosić można o naydniąch się w ziemi Kru- 
szczach , napisałem juź w Tomie I. Namie» 
niłem i o tym, że rozga wieszczbiarlka ( Jir- 
ga divinatoria), fałszywym irft prorokiem. 
Tu wyrażę te sposoby , któremi pewniey 
zamierzonego celu doyść można, 

13. Albo w blifkości są, lub były kiedyś 
obfite Kopalnie, albo nie? Jeżeli są, lub by» 
ły, podobieńftwo mieysca nie łatwo uczyui 
omyłkę, Jeżeli niemasz, ani było, przecięź 
rozumnie z okoliczności wnosić można, źe 
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cóś bydź może: gdy oczy więccy widzą; 
iak oko, ogłoś iaką nadgrodę temu, który 
by co nadzwyczaynego znalazł w takimi 
micyscu , gdzie zwierzchnia ziemi fkorupa 
jeft zebrana: naprzykład w ftadniach , lisichi 
jamach, wąwozach, wywrotach drzew, i t. d: 
Na niektórych mieyscach zażyy ziemnego 
świdra: niektóre mieysca każ odkopać, i t.d: 
Tu i owdzie uważ, czyli się nie dadzą wi- 
dzieć iakowe żyły, to ieft drogi w ziemi od- 
mienne, Same zdroie wytryfkujące doświad- 
czay , czyli czego w sobie nie maią. 

14. Miawszy inż pewność o kruszcach ; 
aby ieszcze mieć pewność,-iak obfite bydź 
mogą , częścią (kop ziemie. częścią uczyńi 
wftęp w głębokość góry, u Niemców Such: 
stollen zwany. Wykop rów horyzontalny od 
płasczyzny się poczynaiący, profto aż w 
głąbsz góry. Co gdy w kilku mieyscach u- 
czyuisz , poznasz dofłatecznie wnętrzności 
góry. ; 

15. Pierwey przecięż, nim przyidzje do 
niemałych nakładów w szukaniu, trzeba się 
na te dwie głowne oglądać okoliczności: al- 
bo się szuka na mieyscu nowym, albo na 
„mieyscu , gdzie są dawne zaniedbane Ko- 
palnie, 

16, W obu tych okolicznościach zaftanów 
się nad tym: 10d. Czyli ieft niepłonna na- 
dzieja tyle, i takiego Kruszcu „ że może 
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przynieść pożytek? gród. Czyli ten Kruszeę 
łatwy będzie do zbycia? gcie, Czyli doby» 
wanie, topienie iego, dla iakowych okoli- 
czności nie potrzebuje machin nadzwyczay- 
nego przemysłu ? ġe. Czyli drzewo do po- 
trzebney budowy, na węgle , nayduie s'ę 
blilko, i czyli ge w przyzwoijtey cenie do- 
ftać można? Ssźe. Czyli góra nie ma wód 
powierzchownych , którchy Kopalnią zale- 
waly? 6te. Czyli są wody biilko, od któ- 
rychby machiny potrzebne pędzone bydź 
mogły? 7me, Czyli Robotników łatwo do- 
ftanie $ gme, Jeżeli Robotników z daleka 
sprowadzić trzeba, iak im obmyślić pomjie- 
śzkanie i pożywienie ? gże., Czyli nie masz 
w blifkości iakiey inney przeszkadzającey 
Kopalni ? rołe. Co znaiący się na tym lu- 
dzie, i wyższe ftany o tym mówią? Jakim 
Osobom Rząd, Dozor, i t.d. ma się polecić ? 

17. Jeżeli zaś szukać się ma w dawniey 
zaniedbaney Kopalni, trzeba naprzód pa- 
znać, jak ief daieka i głęboka? jak jeszcze 
iey zabudowanie ieft bezpieczne? Czyli się 
iuż niektóre mieysca nie "zapadły ? Czyli 
wody, i iak wiele zalały? Wiele kosztu na 
odnowienie potrzeba? W iak długim czssie 
wszyftko bydź może poprawione? Powtóre 
dochodzić trzeba, dlaczego Kopalnia jeft za- 
rzucona? Czyli Kruszce były fkąpe? Czyli 
wynalszki qiewyftarczały na wyprowadzea e 
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wód, na odmienienie powietrza? i t.d, czy- 
fi zbytnia głębokość daley iuż kopać nie- 
dopużciła ? i t,d; i t.d, 

18. Ztymwszyfikiw dawno zaniedbana 
Kopalnia, ieżeli ma bydź odnowiona, po- 
winna pewną czynić nadzirię wielkiego zy- 
fku; kiedy odnowienie czeftośroć nierównie 
więcey potrzebuie nakładów, iak wykopa- 
nie noWey. 


ROZDZIAŁ IL 
o Kopaniu Kopalni. 4 


19. Krr iuż ze wszech miar nadzieia 

pożytku bedzie niepłonna, przy- 
ftąpisz do sposobów wniścia w głąbsz ziemi, 
i uczynienia porządney Kopalni. Do cztgo 
iak się przychodzi? naftępuiące Paragrafy 
ciekawego uwiadomią. 


. I. 
o Okuach i Szachtach. 


20. Może to bydż, że wiele rzeczy nie na- 
zwę własnemi górniczemi wyrazami: mniey- 
sza podobno oto, abym tylko od Czytel- 
nika mego był zrozumiany, Przez Okno ro- 
zumiem to mieysce, którym się odkrywaią 
wnętrzności ziemi, naprzykład ftudnia, któ- 
ra się kopie na wodę: przedziały zaś takie- 
go okna w ziemi nazywam Szachtami. 
21. 
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gi. Okna albo otworzyftości w ziemię , 
między innemi troiakie są. głownieysze: któ- 
remi się ludzie w zivmię spuszczuią, które- 
mi się Kruszce i t. d. wyciągaią: które są dla 
wyprowadźenia wód; i wprowadzenia świe- 
żego powietrza. «a 

aa, Okna wspomnione robią się w ftoso= 
wney wielkości do wygodnego spuszczania 
się, i podług mnieyszey, lub większey tę- 
gości ziemi. W tych wieszaią się ukośnie 
drabiny z poręczami , pospolicie co sześć 
łokci odmieniaiące się „a co łokiec dwa 
szczeble maiące, Tu i owdzie, (ieżeli okna 
„są bardzo głębokie , zofiawuią się niejakie 
ziemne ławy , na których wchodzący i wy- 
chodzący, odpoczywać mogą, 

23. W niektórych mieyscach spuszczają 
się na windach „ lecz tylko tam, gdzie dla 
jakich przyczyn okna są wąfkie, i przy- 
źwoicie rozbierane bydź nie mogą. Rzecz ta 
przecięż zawsze jelt bardzo powolna, oso- 
bliwie gdzie wiele ieft Robotników. 

24. Okna do wyciągania Kruszców it. d. 
pospolicie daią na półtora sążnia długie , są+ 
żeń rachuiąc półczwarta łokcia; a na dwa 
łokcie szerokie , ieżeli windy od ludzi tyl- 
ko są ciągnione. Lecz ieżeli się zażywaią 
konie, albo woda pędzi, długość ieft sążeń 
i trzy cwierci, a pięć osmych części sze» 
tokość, Takowe zaś okna w ziemi okrywa- 

TOM: II. S 
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ią się nieco, aby gdy co wpadnie z góry, 
nie zabiiało ludzi, O oknach dla wody i po- 
wietrza świeżego, będzie daley. 

25. Zapuściwszy się oknem w ziemię pro- 
fto, gdy się na bokach pokażą żyły Kruszco- 
we, albo gdy dla słasznych powodów szukając 
ich, kopie się w poprzecz ziemia, to ia naży- 
wam Szachtą, Zaszedłszy dość znacznie pod 
ziemię, podług ciągu tey drogi, i widzia- 
ney potrzeby, daią się wyźey namienione 
okna do wyciągania ziemi, Kruszców, i t. d. 

' Częftokroć zaś potrzeba każe, że iedno okno 
znacznie rozebrane, musi służyć do wszy- 
ftkiego: wtedy się tylko.zabudowaniem prze- 
dziela, aby jedna robota drugiey nie przes 
szkadzała. Wreszcie z iedncy szachty ziemi, 
może bydż znowu okno do drugicy głę- 
biey, i t. d. 

26, Okna nad ziemią bywaią wprawdzie 
czasem otworzyfte i wolne, pospolicie prze- 
cięż ftawia się na nich budowa, dla zasłony 
od śniegów i deszczów. W ziemi żaś tak o- 
kna, iak szachty opatrnią się zabudowA- 
niem, albo iż tak nazwę, niejakim ocembro- 
waniem, chybaby opoki tego ubezpieczenia 
nie potrzebowały. Dawniey te ocembrowa- 
nia były tylko z drzewa: teraz lubo koszton 
wniey, przecięż mieyscami muruią z kamie- 
ni: zą to nie potrzebuią tak częftey napra- 
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wy , bezpieczeńftwo ieft większe, i ttwa- 
łość pewnieysza dia naftępców. 


2, 


o Poprzecznym przekopaniu góry. 


27. Gdzie sie góry spodek kończy, od 
równiny począwszy, równo w głąbsz góry. 
kopią niby rów, który różney wprawdzie 
może bydź wielkości, pospolicie przecięż 
wysokość iego ieft nieco więcey nad sążeń, 
a szerokość na dwa łokcie. | 

28. Dno takiego rowu pówinno bydź ho- 

ryzontalne, nie maiące nigdzie żadnych pro- 
gów; dla wody przecięż nieco spadzifte, Na 
ioo. sążniach daią sążeń spadziftości, i ie- 
żeli się ma ciągnąć daleko, daią tylko na 
1oo. sążni, pòl sążaja spadku. 
, 29. W opokach i (kałach przekopanie to 
żadnego nie potrzebuie acembrowania, lecz 
gdzie krucha ieft ziemia, zabudowanie ko- 
niecznie ieft potrzebne. Na podwalinach o- 
sadzaią słupy; te wiążą opafkamii belkami; 
dno zaściełają tarcicami, tak wysoko, aby 
wypadaiąca woda pod niemi uchodzić mo- 
gła, W niektórych mieyscach muruią, dla . 
większego ubezpieczenia, 

30, Takowe przekopanie czyni się wpra- 
wdzie pospolicie proftą linią w górę: częfto- 
kroć przecięż nieprzebyte opoczyfłe miey- 
śca okrążać się muszą , idąc kopaniem w 

Se 


276 KOPANIE 


około: lecz zawsze znowu po przebytey 
przeszkodzie , linia się: proftuie. Czasem po- 
trzeba każe tu owdzie od proftey linii prze- 
kopać fkrzydła na bok, na dół, [ab w gó- 
rę, dla pomocy bliko będącey Kopalni. 

31. Pożytek takowego przekopania tak 
iet wielki, że częftokroć na nim całe Ka- 
palni pomyślne utrzymanie polega: ftąd na- 
zywa się głownym kluczem góry. Rzadkie 
zaś takie szczęście, aby takowe przekopa- 
nie łatwo czynić się dało; lecz pospolicie 
opoki prochem się rozsadzać i żelazem ła- 
mać muszą: ftąd przecięż zawsze nie mała 
iet nadzieja odkrycia ukrytych Kruszców, 
Nadto tego przekopania zamiar ieft, aby 
wody w górze będące wyprowadzić, odmia- 
nę powietrza w Kopalni uczynić, i ułatwić 
wywożenie Kruszców, 

32. Jeżeli spodziewane pożytki naftąpić 
maią, potrzeba ażeby te przekopania, albo 
w proftey linii, albo kopanemi fkrzydłami 
przez szachty Kopalni się przebiisły: co czę- 
ftokroć ief bardzo niebezpieczną robotą , 
osobliwie gdy sie przebiiać trzeba w takim 
mieyscu , gdzie się z dawna zebrało wiele 
wody i ślamu, a ziemia nie będzie opoczy- 
fta, ale krucha. Ci, którzy w takich miey- 
scach kopią, wiedząc, że iuż są nicbezpie- 
cznego micysca blifkiemi, świdrują zawsze 
. przed sobą, i kopią za świdrem. Nadto 
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w naymocnieyszych mieyscach przekopane- 
go rowu, dxią dobrze żelazem opatrzone, 
jedną lub dwiema dziurami przedziurawio- 
ne, łatwo zapadźiące zasuwy, aby gdy wo- 
da wybuchnie, za sąbą zasunęli i mieli czas 
do uciekania. 

33. Trafia się czasem, Że się takowe prze- 
kopanie w niektórym mieyscu zapadnie, dla 
nieporządnego utrzymywania zabudowania, 
a niebezpieczeńftwo nie radzi ednówić go 
profto: wtedy okopnie się to mieysce: aż się 
przyidzie do bezpiecznego , zażywaiąc wy- 
żey namienionych drzwi zapadaiących, ieże- 
liby się woda pokazała. 


 -$, 
o Sprowadzeniu, t wyprowadzeniu wód 
z Kopalni, 


34. Jak potrzebne są z jedney trony wo- 
dy przy Kopalni, tak z drugiey fłrony są 
wiele przeszkadzaijące. Napiszę więc nieco o 
zebraniu wód potrzebnych, i a oddaleniu 
niepotrzebnych. 

35. Wody są potrzebne de obracania ma- 
chin różnych, którymby ludzkie siły nie wy- 
ftarczyły, albo doftarczenie niezmieraychby 
wyciągało nakładów. Bardzo rzadko się tra- 
fia, aby wielka Kopalnia tyle miała z natu- 
ry powierzchowney wody , iżby temu zado- 
syć uczynić mogła: a chociaż będzie weda, to 
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częftokroć nie na tym mieyscu, gdzie po- 
trzeba. Stąd zdroie, ftrumyki, i częftokroć 
same kałuże, kosztownie zgrowadzać się 
muszą 

36. Koniecznie więc potrzeba prowadzić 
rowy, które tak powinny bydź założone, 
aby woda nigdzie nie ginęła. Kiedy zaś ta- 
kowe rowy ślamem pospolicie załażą, i zi- 
mą zamarzaią; więc się częfito chędożyć, i 
na zimę okrywać muszą: 

37. Do tego końca zażywalą się i te wo- 
dy , które płyną owym przekopaniem, o 
którym się w poprzedzaiącym Paragrafie na- 
pisało. Na tych porzadkiem ftawisią się ma- 
chiny potrzebne, aby naymniey woda nie- 
pożytecznie nieodchodziłz. Obracaią się cza- 
sem z potrzeby , i zebrane w ocembrowanych 
sudzawkach wody, takim przemysłem, ‘że 
w koło przechodząc przez osobną machinę 
znowu do sadzawki powracaią, Słowem 
wynalazki do wody „przy Kopalni , wielkich 
głów potrzebnią. 

38. Niemniey i wody przeszkadzające Ko- 
palniom , osobliwszych wyciągaią wynala- 
zków. Ledwie co się w niektórych mieyscach 
na kilka sążni wykopie ziemia, alić iuż wo- 
dy zalewają, które im się głębiey kopie, tym 
bardziey się pomnażaią. Trzeba się więc ich 
pozbyć. Dopóki kopanie nie ief głebokie , 
dopóki wody nie są gwałtowne, póty ręka 
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ladzka kubłami, albo proftą pompą uprzą- 
tié ją może, Lecz im głębiey i obszerniey 
idzie robota, tym bardzicy otwieraią się 
gwałtowne zdroie, a czasem i całe głębo- 
kości ftoiącey wody. 

39 Temu zaradzać powinny takie prze- 
kopania, o iakich się wspomniało w poprże- 
dzaiącym Paragrafie. W konieczney potrze- 
bie te przekopania daią się i wyższe i niż- 
sze, a z iednych w drugie przeprowadza się 
woda rynnami. Lecz ieżeli żadnym sposo- 
bem z poprzedzających, zaradzić nie można, 
ftawiaią się machiny. 

40. Machiny zaś te iftotnie fkadaią się z 
pomp długich , lub krotkich: dlugie wyno- 
szą 12, a krótkie 8. sążni. Kiedy zaś tako- 
wa długość nie głęboko sięga , ftawia się 
pompa pod pompe piętrami. Dolna wyciąga 
wodę nai pierwsze pietro w fkrzynie: z tey 
fkrzyni wyciąga druga na drugie piętro: i 
dałey aż na wierzch. Wszyftkich zaś tych 
pomp ftęple są tak osadzone, że wszyftkie 
od iednego na wierzchu obrotu razem za- 
wisły, Jeżeli zaś poiedyncze pompy rady 
dać nie mogą, ftawisią się na każde piętro 
podług potrzeby 2, 3, 4, wszyftkie przecięź 
podobnież od iednego na wierzchu obrotu 
zawisnąć powinny. 

4t. Do poruszenia takowych pomp mai. 
ftrowie używaią blikich wód, koła obraca- 
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iących: co ieżeli bydź nie może, używalą 
koni, Czasem takie koła, do pomp potrze- 
bne, daig i pod ziemią. Daią w potrzebie 
jeszcze i inne wynalazki Hidrauliezne, na 
przykład Pater noster zwane, i't. d. o któ- 
rych można czytać Pisma Hidrauliczne, ile 
Że mnie tu o nich pisać byłoby zawiele, 


KeA 
o Wprowadzaniu pod ziemię Powietrza. 
42. Powietrze grube pod ziemią częfto- 

kroć tak wielką ieft przeszkodą Kopalni, że 

i naylepszą Kopalnią opuścić trzeba, ieżeli 

w tym nie może mieć ratunku, osobliwie w 

suchych mieyscach, 

43. Niedoftatek bowiem zdatnego powie- 
trza pod ziemią zawisł od przerwaney spó- 
łeczności z powietrzem nadziemnym : ftąd . 
powietrze podziemne dwoiako szkodliwym 
się ftaie, nie maiąc poruszenia: niewiadomie, 
i widomie, Niewiadomie zepsute ieft: rod. 
Gdy się świece palić nie cheą, gdy ludzie 
odetchnąć nie mogą. sre. Gdy dla długiego 
zaftolenia się ieft zgniłe , podziemną patą 
zarażone, a zatym ludzi duszące. gcie, Szko- 
dliwe powietrze zimne, kiedy zepsowane 
pomiesza się z dymem palonych drew pod 
ziemią, i ftad napełnione zrszenikulną i siar- 
czyftą parą, osobliwie gdy się takie powiec- - 
trze długo zaftoi, 4ś:. Powietrze ciepłe nay- 
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duie się naywiecey w Kopalniach ,. tłaftości 
ziemne, Kizy, Marchazyty , maiących. Ta- 
„kowe powietrze wydsie zapach słodki mdlą- 
cy, ieft ciepłe, świece w nim palić się nie 
chcą, lecz zaraz gasną. 

44. Widomie zaś zepsowane RNR 
naygłowniay dwoiako się pokazuie. 10d. 
Kiedy się poprzedzaiące przypadki fkupią , i 
zgęftwione powietrze pokaże się w kształcie 
wielkiey mgliftey kuli, która gdy się rozey- 
dzie, dusi cokolwiek tylko ieft żywego. are. 
W ftarych i zaniedbanych Kopalniach trafia 
się powietrze piorunuiące; do którego przy- 
ftąpiwszy ze świecą, zapala się, trzafka iak 
piorun, i wszyftko zabiia, 

45. Na wszyfikie te gatunki zepsowane- 
go powietrza, czyli zapobiegziąc, czyli wy- 
prowadzając , szukać trzeba sposobów , aby 
powierzchawnemu powietrzu uczynić wftęp 
w głąbsz Kopalni , albo przez wynalezione 
środki powietrze z głębokości wypędzać. 

46, Naypewnieyszy na to sposób ięft, kje- 
dy się szachty , przekopania poprzeczne, 
wzaiemnie poprzebiiaią ; kiedy tu, owdzie 
odkopią się do powierzchni otwory, któremi- 
"by wiatr mógł ciągnąć. Jeżeli okoliczności 
dopuszczaią nayduiącey się w ziemi wodzie 
dać iaki znaczny spadek, czyni to wiatr i 
poruszenie powietrza tak znaczny, iż upe- 
wnialją Breslauer Samlung na rok 1719. iż 
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tym sposobem na 5oo. sąźni daleko odmia- 
nę powietrza uczyniono. 

47. W niektórych mieyscach wyprowadza- 
ją z ziemi rury, a pod niemi w ziemi fta- 
wizia piece, z których zapalony ogień ru- 
rami powietrze wypędza, - 

48. Kopjąc szachty coraz głębsze , zbiia- 
ją się rury Z 4. tarcic, i zapuszczaią tak, 
aby tylko có od dna odftawały. Na wierz- 
chu zaś czyni -się obszerna tarcza, aby obi- 
Jalący sięo nię wiatr, wpadał w rurę, W 
Mansfildskim w Niemczech maja kosze żela- 
zne na łańcuchach, te z zapalonemi dobrze 
drewkami wpuszczaią na dół do szachtów, 
i tym sposobem złe powietrze wypędzalą. 


r ` y 1F 
ROZDZIAŁ II 
o l)obywaniu kruszców. 
ISKAWEMU W tey okolicznosci, (bo 
praktykuiącemu mało się podobno 
przysłażę Ji chcę te trzy rzeczy tu opisać: 
jakim ciągiem pod Ziemią nayduią sie Kru- 
szce? iak się kopią? i isk się na wierzch 
zicmi dobywaią, 


4&9. 


$. r. 


gak się Kruszce pod ziemią ciągną? 


go, Krnszce naydnią sie w ziemi slbo cig- 
głemi żyłami, albo tylko w nivktórych przer= 
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wanych mieysczch. Kiedykolwiek w ziemi 
naydzie się taka odmienność, właśnie iakby 
rozszczepana była, i inną materyą od pospo- 
litey w okolnym mieyscu, napełniona: na- 
zwać się może Zyłą. Takowa żyła zawsze 
od inney ziemi ieft porządną i wyrażną opa- 
ską oddzielona, łatwo pospolicie i gładko 
się dzielącą. Żyły zaś takowe różney bywa- 
ją grmbości: czasem ledwie isk ręka, a cza- 
sem na kilka sążni. 

51. Żyły te ieszcze dwoiako uważane 
bydź mogą: co do bogactw nayduiącego się 
Kruszcu, ico do linii, którą się ciągną. Co 
do Kryszców , są niektóre bardzo bogate, 
niektóre pomierne , niektóre fkąpe: a niektó- 
re wcale nic w sobie nie maią Kruszcu , tyl- 
ko ił i kamienie. 

42. Co do ciągłości, niektóre kończą się 
nie daleko: niektóre idą iak naydaley , prze- 
chodzą góry, częftokroć przechodzą i równi- 
nę między górami, podkradsią się i pod zna- 
czne rzeki, znowu w blifkie góry wiłępuiją, 
Tak pospolicie zachowuią swoię linią ku 
którey części świata, że lubo dla iakich przy=' 
Czyn czasem się zakręt iaki uczyni, Zawsze 
się przecięż znowu linia pierwsza proftuie, 

53, Niektóre fkładaią ciągłość linii swoicy 
masło co do horyzontu nakłonioną, a takie 
się prędko urywaią: niektóre zaś proftują li- 
nią mniey więcey gleboko w ziemię: a te 


234 DOBY WANIE 


częftokroć tak idą głęboko, Że nakoniec o- 
puszczone bydź muszą , chociażby naybo- 
gatsze były , dla niedofiatku sposobności 
robot w tak głębokich Kopalniach. 

54. Żyły te ieszcze czasem poczynaią się 
widomie od powierzchni góry: czasem są tyl- 
ko zwierzchnią ziemi darniną okryte; lecz 
nayczęściey ukrywają się nieco głębiey. w 
ziemi. Czasem jedna żyła rozdziels się na ru- 
miona, które po nieizkim mieyscu znowu 
się w iedao kupią. Trafia się i to, że się żyła 
w niektórych mieyscach, albo nadzwyczay= 
nie rozszerza, albo nadzwyczaynie zwęża, 

55. W'iedney górze nie iedna bywa Żyła, 

Jeżeli się ciągną w linii proftopadłey, ni- 
gdzie chocisżby naydaley z sobą sje nie scho- 
dzą. Jeżeli zaś linie idą nieco ukośnie, w 
_niejskiey dzlekości, albo głębokosci się prze- 
rzynaią. Częftokroć te przerzynania tak się 
fkupiaią w iedno mieysce, że całą górę czy- 
nią Kruszcową, opafki giną, i dzlszego Żył 
ciągu rozeznać z trudnością przychodzi. 

56. Z powodu opisanych okoliczności 
Żył, odkopawszy i nalazłszy którą , łatwo 
przychodzi przed czasem sądzić o pażyte» 

czności przyszłey Kopalni, Im bowiem głę- 
biey nskłania się żyła, tym większą czyni na» 
dzieję na lat niemało doftarczenia Kruszców. 
Dotego, iedna żyła w górze nigdy nicbywa 
sama: więc czyhi nadzieię naleść więcey, 
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57. Ale zyły takowe są właściwe górom 
tylko pierwiafikowym: w potopowych rzecz 
się ma inaczey, Potopowe bowiem góry zło- 
żone tylko z warst przez wodę spławio ney 
ziemi, potym mineralizowaney , ani się cig- 
gną w głąbsz, ani się ciągną ftatecznie, ani 
są bogate. Stąd i Kopalnie w nich, ani tak 
są pożyteczne, ani mogą bydź regularne, 

58. Prócz wymienionych ftatecznych żył, 
leszcze się tu i owdzie Krnszce rozmaicie 
naydować mogą. rod, W warstach , gdy się 
szeroka i horyzontalnie rozciągaią, iak wia- 
dome warsty ziemi. W gniazdach , gdy się tu 
i owdzie przerwane w ziemi tylko nayduią 
kupy. W gruzach, gdy się w rzekach, na zie- 
mi, lub nie głęboko pod ziemią nayduią dro- 
bne Kruszców okruszyny, i t, d. 


2. 
o Kopaniu Kruszców, 


59. Bardzo rzadkie to ieft szczęście, same 
tylko czyfte kopać Kruszce: pospolicie z 
Kruszcami trzeba kopać kamienie i ziemie ; 
a czasem samę tylko próżną ziemię, 

60. Co do żył Kruszcowych; albo się cią- 
gną obszernie, albo wąfko: co do gruntu 0+ 
taczaiącego żyły; ten albo ieft kruchy, albo 
tęgi. W krichym, ale twardym gruncie wyci- 
na się oszkardami: w wcale zaś twardym o- 
sobnemi żelazami , które do opoki przyłożo- 
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ne, młotami i szlagami się pobiicią, Jeżeli 
tu i owdzie są iakie szpery, zasadzaią się 
kliny i pobilaijąc tym sposobem znaczne sztu- 
ki odwałaią, 

61. Gdzie zbytnie twarde są opoki, wy- 
kręcaią się świdrem dziury, i prochem wy- 
sadzaią. Świdry te są od iednego , aż do 
trzech łokci długie, maiące na końcu oftrą 
kolbę ftalową czworgraniaftą. Za każdym 
uderzeniem szlagą, wkręca się d:ley, aż się 
wykręci dziura na 30, lub 40 cali głęboka, 
pod dług potrzeby twardości opoki. 

'bz, W takową dziurę sypie się proch, al- 
bo goły, albo w ładunku, i zaszpuntnie się 
z otworem do zapalenia. Tym sposobem czy. 
ni się robota, któraby inaczey ledwie uczy- 
niona bydź mogła, fkąd częftokroć i nayle- 
psze Kopalnie uftawaćby mogły. Dawniey- 
szych czasów proch w dziurach szpuntowa- 
no drewnianym czopem , pożniey potym gli- 
ną zasypywano, Teraz zasadzają ładunek kle- 
jony z papieru, półfunta prochu w sobie ma- 
jący: otykaią zewsząd w dziurze gliną, aby 
siedział jak naymocniey: daig rureczkę do ła- 
dunku zapalenia z nicią siarkowaną takowey 
dłogości, aby zepaliwszy ią, nim ogień do 
prochu doydzie, tym czesem ludzie na bez- 
pieczne mieysce schronić się mogli. 

63. Niektóre obszerne mieysca wypałsią 
się ogniem. Kładą się ftosy drew i zapala- 
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ią, aby się płomień o opoki óbiiał: tym cza- 
sem dla dymu i pary ludzie ne to mieysce, 
aż w pewnym czasie, nie powracaią dla oba» 
czenia czyli opoka inż fkruszała. 

64. Misysce maiące się wypalsć powinna 
bydż suche, i mieć dobrą odmianę powie- 
trza ; inaczey bowiem ludzie łatwoby pod- 
paść mogli nieszczęściu. Wybierzią na to 
pospolicie Jochy, w których ogien rozkłada- 
lą; sztukę opeki, którą odwalić żadaią, mo- 
cnym wsparciem zewsząd opatruiąt Za pier- 
wszym wypaleniem opoka pospolicie nie bar: 
dzo kruszeie: póki więc ieszcze ciepła ieft, 
powtarza się ogień: a czasem trzelA to i trzy 
raży czynić. 

65. Jeżeli niemasz żadnego sposobu, dla 
twardości opoki, przeftronny uczynić prze- 
chód, szukają sposobu okrążcnia tego miey- 
sca; przeyściem tak przynaymniey obszer- 
nym, aby się człowiek mogł przecisnąć. Do- 
piero wtedy myślą o wypaleniu, ùlbo wysa- 
dzeniu prochem. Jeżeli się w głąbsz podkra- 
dać trzeba, częftokroć takie się tylko czyni 
przeyście, że człowiek na przywiązaney do 
lewego boku desce wsunąć się może. 

66. jakimkolwiek sposobem wycinsią się 
Kruszce i ópoki uważać należy, zby Kopal- 
nia od zapadnienia była bezpieczna, Stąd tu 
i owdzie podług widzianey potrzeby zofta- 
wuią się nicruszane filary, Nadto gdzie się 
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bardzo obszernie rozkopuie, robią się na fi- 
''lary fkrzynie, i ziemią, kamieniami, i t. d; 
wysypuią. 

67. Jeżeli obfity i bogaty Krusżec w 
głąbsz obszernie idzie, nie wycina się razem, 
ale uftępami. Czynią się robotnikom niby ia- 
kie gradusy, na półtrzecia łokcia, aby gdy 
naywyższy iuż będzie daleko, nayniższy dd- 
piero poczynał, Tym sposobem i iak naygłę- 
biey iść mogą bez przeszkadzania sobie; i 
gdyby dolni dla iakiey przeszkody tohotę 
porzucić musieli, wyżey robić mogą. 

68. Naoftatek szukać trzeba sposobów ; 
aby się robota iak naygłębiey ciągnęła: ftąd 
naftępuie to, że kiedykolwiek w głębokości 
woda zaleje , nim się woda wyprowadzi, tym 
czasem robotnicy maią gdzie robic wyżty, 


RO 
o Dobywaniu Kruszców nad ziemię, 

69. Kruszce, ziemie, kamienie, wykopane 
i wycięte uie mogą zoftać się w Kopalni , ale 
się na wierzch do dalszego obrobienia wy- 
dobyć muszą. Ziemia wprawdzie i kamienie 
w pewnych okolicznościach mogą się zoftać 
w głębokości: przecięż z mieysca na mieysce 
przenosić się muszą. 

70. Dopóki głębokość nie ieft znaczna, 
wycinalą się motyką, kładą w kubly i wy- 
ciągaią: zmieysca na mieysce przewożą się 

kara- 
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karami, albo fkrzyniami na 4. kołkach, Gdy 
źaś głębicy iuż pod ziemią Kopalnia się roz- 
szerzy, Kruszce się tylko wyciągaią , a zie- 
mia w Kopalni rozwozi na przywoite mieysca, 

ył. W rozszerzoney pod ziemią Kopalni 
tu.i awdzie robią sie fkrzynie , które zamiaft 
filarów Kopalnią utrzymywać maią od zapa- 
dnienia, w te się przewożą ziemie i kamie- 
nie wykopane. Fak Kruszce , iak i ziemie 
pod ziemią do szachty, lub okna; któryra 
się wyciągać maia, przewożą się karami: a 
jeżeli szachty są nifkie , fkrzynkami na ni- 
fkich kołkach. 

72. Pod oknem szachty do wyciągania, 
nasypuią się kosze, albo kubły; czepiają się 
do lin, i windą się na wierzchu kręconą wy- 
ciągają. Kiedy przecięż w głębokich Kopał- 
niach nie można iednoftaynym ciągiem win- 
dować , na dolnych więc szachtach, coraz 
niżey podobnież daią się windy: i tak się 
na przemiany od szachty do szachty, aż na 


. wierzch wińditie. 


73. Dla bezpiecznego zaś windowania, 
aby upadek iaki ludzi w głębi będących nie 
pozabiiał, nie daie się winda nad windą pro- 
fto, ale glebsza w ziemi usuwa się na bok 
pod ziemią czasćm do kilku sążni: i tak się 
coraz głębiey czyni, aż do dna Kopalni. Aby 
zaś było gdzie czynić fkład, nim się wszy- 
ftko w górę wyprowadzi, na każdey szach- 
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cie przy windzie zoftawnie się mieysce ob- 
szerne, 

74. Pospolicie do wind zażywaią się ko- 
nopne liny: kiedy te przecięż nie tak od zs- ` 
życia, iak bardziey od wilgoci i zgnilizny 
psuią się, bezpieczniey w wielu mieysczch 
łańcuchów używają. 

75, Kiedy się Kopalnia bardzo bogata w 
Kruszce znacznie rozszerzy; wtedy kubeł, 
lina i ludzkie ręce nie wyftarczą, Daią cię 
więc machiny od wody, obracane nietylko 
na wierzchu, ale i w głębokości szacht, ie- 
żeli woda bydź może. Do takich zaś ma- 
chin przyprawuią się beczki żełazem obrę- 
czone , albo f(kórzane wory , albo [kóry zwie- 
rząt czyfte it. d. Gdzie ief niedoftatek wo- 
dy, konie takowe machiny obracać muszą. 


ROZDZIAŁ IV. 


o Ludziach do Kopalni potrzebnych ,i o po- 
rządku górniczym. 


76. Kr chce około tego porządną mieć 

wiadomość, powinien wiedzieć o 
tych, którzy na Kopalnią czynią nakłady: 
to iet o Towarzyftwie, albo Kompanii: O 
Urzędnikach i Robotnikach górniczych: O ro- 
bocie: O prawach i wolnościach górni zych. 
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0 Kompdnii , albo Towarzystwie, 


77. Ńopaluie, osobliwie Kruszcowe, « 
łhiędzy temi naybardziey Złote i Srebne, 
pospolicie należą do naywyższey w kraiu 
władzy, co się nazywa Regale: różne prze- 
cięż około tego w różnych kraiach zacho 
dzą odniianv. 

78. Do kogokolwiek więc własnością nas 
leżą Kopalnie, ten ieżeli owych niechce sam 
przeż się utrzymywać ; oddać one może oso- 
bom tego się podeymuiącym , pod pewnemi 
„warunkami sobie pożytecznemi, A kiedy 
izecz ta wiele potrzebuie nakładów ezęfto- 
kroć z firatą: maiący więc na Kopalnią przy- 
wiley, albo i sam właściciel przybiera sobie 
więcey ludzi do wspolnych nakładów, i u- 
czeftnictwa tak zyfku, iak ftraty. 

79. Początek Kopalni pewnie nie inny 
bydż musi, jak ten, że niektórzy ludzie u- 
patrzywszy gdzie Minerały, sami one kopa- 
li i między sjebie dzielili, Gdy dalęy a da- 
ley rozpatrzyli się, że dla niedofatku po- 
trzebnych nakładów wiele zdatnego opu- 
szczać musieli, szukali sobie do przybrania 
innych, którzyby przez przykładanie się 
wspólne summami, do zyfku i graty należeli. 
Takowe przybrane osoby zowią się Towa- 
tzyftwem albo Kompanią, 
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go. Kompania zaś taka, tym przykłada 
się sposobem, Mieysce na Kopalnią wyzna- 
czone i w Rząd górniczy podane, dzieli się 
na 128. części Kuxami zwane. Z pewnych 
górniczych okoliczności wnosi się na każdą 
kuxę taxa; i tę summę fkada Kompania po- 
dług upodobania szczególnych w niey osób ; 
nie każda bowiem osoba powinna koniecznie 
równe kuxy przyjąć na siebie: iedna mniey, 
drugs więcey, byleby wszyfłkie razem 128. 
kuxów zaftąpiły. Między tą liczbą kuxów u 
Niemców zawsze.4 idzie na Właściciela Ko- 
pnlni, ale bez dokładania się iego: Kompa- 
nia bowiem Właścicieła zaftąpić powinna. 
W niektórych jeszcze mieyscach zaftępuie 
Kompania kuxy na Kościoły i Szpitale. 

gi. Na wiele kuxów każdy z Kompanii się 
przykłada, do tylu w czasie ma prawo na 
zyfk lub ftratę. Jeżeli naftępuie ftrata, za 
obwieszczeniem dokładzć musi, ieżeli nie 
chce łożoney summy wcale utracić, i nadziej 
dalszego zyfku. 

ga. Do takiey Kompanii kto chce , przy- 
łączyć się może, na wiele przecięż rzeczy 
oglądać się powinien, osobliwie ieżeli ieft 
dalekim od Kopalni. Prawda, że zyfk, któ- 
ry Ra Kompanią z Kopalni wypłynąć może, 
pochodzi prawie z krwawey pracy robotni- 
ków tam robiących ; ale też i robotnicy pła- 
tą Kompanii się utrzymują: z tym wszyltkim 
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zyfk ieft nieftateczny , iak się łatwo udać , 
tak ieszcze łatwiey zawieść może. 

83. W początkach pospolicie mniey boga- 
ci chwytaią się Kompanii: bogatsi się tylko 
na nich zapatrują: ftąd częftokroć dla fraty 
początkowi uftępuią,i Kompania dwa, trzy 
razy się odmienia, nakoniec ze wszyftkim 
uftaie, a kuxy do nadzwyczayney podnoszą 
się ceny, Kuxy bobiem nie taxuią się, ani 
wzgledem czynionych nakładów , ani wzglę- 
dem iawnego iuz zyfku, ale względem przy- 
szłey nadziei z Kopalni. 

84. W takowych okolicznościach przyfte- 
puiący do Towsrzyfta, daney summy na ku- 
xy nie powinien poczytać za taką, iakaby 
mu koniecznie zyfk przynieść powinna. Ra- 
czey niech uważa, czyli długo na ftratę bę- 
dzie mógł przykładać się, ażeby całey nie 
utracił sammy, Niech nie obraca, zaślepi- 
wszy się chciweścią, więcey pieniędzy na 
kupienie kuxów, i niech się nieobciąża przy- 
szłemi na ftratę przydatkami, tylko tyle, 
iż chociażby ftrata nafłąpiła, nie byłaby prze» 
cięż z znacznym uszczerbkiem domu i po- 
trzeb icgo własnych. 

85. Możni przecięż nie powinniby (kąpić 
względnie przykładać się do takiego To- 
warzyftwa. Tym bowiem sposobem czynią 
przysługe publicznemu dobru: czynią nieja- 
ką jałmuźne nie dla próźniaków, ale dla tā- 
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kich robotników , którzy ciężko i z niebez- 
pićczeńftwem Życia w ziemi pracują, 


żyłę 
o Urzędnikach i Robotwikach górniczych. 


86, Kopalnie, osobliwie wielkie nie mała 
potrzebnią Urzędników , częścią dla utrzy my- 
wania między tylu ludźmi rządu i sprawie- 
dliwości: częścią dla rozporządzenia potrze- 
bnych w Kopalni robót, Stąd wielorako się 
dzielą: iedni są wyżsi i niżsi: drudzy są oł 
piora lub roboty: inni od kopania, lub to- 
pienia Kruszców i t. d. Z przykładów Kopal- 
ni Niemieckich przypatrzmy się, co do któ- 
rego należy. 

87. Starosta i Podstarosta, tak nazywam 
z Niemieckiego Ober Berghaupimann i Berg- 
hauptmann: Pierwszy tylko bywa w bardzo 
wielkich Kopalniach , albo Okolicach: drugi 
ieft pospolitszy. Ten iet po Włuścicielu nay- 
wyższą głową Kopalni , któremu wszyscy 
inni podlegać powinni. Oa czyni sprawiedli- 
wość: zabiega į karze pokrzywdzenia , zdra- 
dy , oszukania: rozkazuie przez innych: i we 
wszyftkim upatruje dobra , spokoyności i 
bezpieczeńitwa Kopalni. 

88. Konsyliayz sekretny pobiemiecku Ge- 
kcimer Bergrath: Jego obowiązkiem ieft , kie- 
dykolwick potrzeba, sikretnie narndzać się 
z Właścicielem Kopalni, i około nicy dawać 
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swoje zdanie, Kiedykolwiek w zgromadzeniu 
Urzędników górniczych co znacznego zacho- 
dzi, on imicniem Właściciela na radach po- 
winien także bydź przytomnym. 

89: Radni, poniemiecku Bergrathe: w ka- 
żdym zgromadzeniu Urzędników górniczych 
powiani bydź przytomni, i radą w dobrych 
zamysłach wspierać. 

g0. Dozorca wyższy i niższy, poniemie- 
cku Ober i Unter Bergmeister: do pierwsze- 
go należy mieć pilną baczność, aby wszy- 
_ scy niżsi Urzędnicy urzędom swoim czynili 
zadosyć ; do którego się też niektórych cza- 
sów schodzić powiani dla naradzenia się o: 
koło dobra Kopsini. Drugiego obowiązkiem 
ieft doglądać , aby rozporządzane roboty by- 
ły ufkutecznione. 

9r. Dziesiątnik, poniemiecku Zehendir, 
odbiera wszyftek wytopiony Metal, i co 
należy Właścicielowi Ç pospolicie dziesiątą 
część ), co Kompanii, lub komu ianemu, 
oddziela. Pod tym ief Pisarz Dziesiątniko- 
wy , który rejeftra iego utrzymuie. 

92. fozdawca, poniemiecku Bergausthei 
fer, odbiera od Dziesiętnika pieniądze, i so- 
bie należące zoftawiwszy , dalsze wypłaca, 
iak komu należa. 

93. Pisarz górniczy, poniemiecku Berg- 
Schreiber , częścią utrzymuie Akta, częśią 
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jeft do piora Starofty lub Podftarofty, Po- 
spolicie bywa i drugi Gegenschreiber zwany. 

94. Przysięgli, paniemiecku Bergge/chwov- 
se, są przysięgli. Godzą się z robotnika- 
mi od roboty: maią dozór nad niektóremi 
częścismi Kopułm: i codziennie o nich uwia- 
domiaią wyższych Urzędników. 

95. Rewizor, poniemiecku Nachfalrer , 
gdziekolwiek będzie od Kopalni posłany od 
Starofty , lub innych wyższych Urzędników, 
powinien pilno węlądać w czynności Przy- 
sięgłych, opatrzyć całą rabotę, czyli nale- 
Życie idzie: zważyć, czyliby co pożyte- 

_eznieyszym porządkiem czynić nia można: 
czyli wszyscy są płatni i t. d, i o tém wszy- 
ftkiem donieść, 

96. Szychtwieyster , ma do czynienia z To- 
warzyftwem, albo Kompnnią wzgledem za- 
kupionych kuxów: powinien osobliwie w 
przyzwoitym czasie dopominać się o do- 
kładki, ieżeli naftępuie ftrata: ftad częfto a 
okoliczności wchodzi w rachunki przed wyż- 
szemi Urzędnikami, iak wysoko kuxy wy» 
padaią, 

97. Nadstawnik, poniemiecku Bergsteiger: 
do tego należy zawsze bydź przytomnym, 

kiedy girnicy do Kopalni wchodzą i wycho- 
dzą. On rozdaje łóy na światło do Kopalni: 
chowa pod swoim kluczem różne żelaftwa: 
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patrzy , aby górnicy potaiemnie na ftronę 
bogatych Kruszców nie unosili. 

98. Nim do robotników przyfłąpię, ie- 
szcze wymięnię owych Urzędników , którzy 
są w tych mieyscach, gdzie Kruszce chędo- 
Żąitopią. Gdzie Kruszce chędożą i pławią, 

„ieft Ober i Unter-Pochstsiger , którzy dogląda- 
ią, aby się w przewożeniu i pławieniu Kru- 
szcow marnotrawftwo iakie nie popełniało. 

99. Gdzie Kruszce topią , Hiittenverwaki= 
żer ma cały rząd około tego. Hiitteurciter 
powinien bydź przy topieniu zawsze przy- 
tomny , aby niebyło oszukania i niedbalftwa 
iakiego, i t. d, Pisarz Hiittenschretber zapi- 
suie ftopnie i wielość wytopionego Metalu, 
Hiiitenmeister waży do topienia przywiezio- 
ne Kruszce, dogląda , aby należycie były wy- 
topione. Nakoniec do Urzędaików górniczych 
należy Geometra, Marckscheider, mieysce i 
Kopalnią odmierzaiący. Probierze, Kruszce 
doświadczaiąsy , iakim sposobem topione 
bydź maią , i wytopionych Kruszców pro- 
bę biorący. 

100. Teraz mowa o robotnikach. Wszy- 
scy ci , którzy robią w Kopalni, i gdzie Kru- 
szce topią, nazywalą się (Tórnikami. Są to 
ludzie osobni, tego tylko patrzący. Maią 
swoie osobliwe zwyczaie; osobny niby ię- 
zyk „wiele rzeczy sobie własnym sposobem 
nazywaiąc, i osobny ftróy, kitel, kapelusz 
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eftry bez brzegów, fkórę okrągłą, i za pa- 
sem niejaki berdyszek. 

roi, Dzielą się na niejakie ftopnie: a na- 
przód w Kopalni jeft niby Wayster i Podmay - 
ster, którzy nad innych w robocie są dofko- 
nalszemi. Są Berghaner, którzy do wszy- 
ftkiey roboty podziemney iuż są sposobnemi. 
Są Bergleute, którzy ieszcze do wszyftkiega 
nie będąc zdatnemi, do niższych się tylko 
robot używają, Są Karrenlaufer, którzy Kru- 
szce i ziemie karami, fkrzyniami rozwożą, 
Są nakoniec Haspeizieher , którzy Kruszee i 
ziemie na windach windują, 

roz., Tam gdzie Kruszce topis: Są Silber- 
brenner, którzy dla dalszego okazania, z cząc 
ftki przywiezionych Kruszców probę iak nay- 
dofkonaley wytapiają: Są Schmelzer, którzy 
wytapinią Kruszce: Są Abtyetber , którzy czy» 
szczą wytopiony Metal: Są /orlzufer, któ- 
rzy Krasżce it. d. w piece nasypuią: Rosto- 
renner , którzy twarde Kruszce przepalają: 
Faktorowie , którzy się © te wszyftko wcze- 
snie fturaią, czego tylko potrzeba: Kohlen- 
messer , maia ftaranie o węglach: Stróże, 

itd itd 
$. 5. 


o Robotach w Kopalni. 


103.-Czas, w który robotnicy robić 'po- 
winni, czyli kopiacy, czyli topiący , nazy- 
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wa się Szychtą, to ieit od zaczęcian, aż do 
czasy , kiedy przeftać , aibo odpocząć po. 
winni : š 

104. Dluga, albo kuxowa-szychta, cią- 
gnie się przez 12 godzin: od godziny 4, lub 
5. zrana, aź do 4, lub5. po południu: a 
gdzie prócz dniowey szychty idzie i nocna, 
tam podobnież te godziny robią się przez 
noc, Taka zaś długa , albo kuxowa szych- 
ta, mą trzy przedziały; ftąd, osobliwie 
gdzie nie głęboko ieft , Robotnicy o 8. go- 
dzinie wychodzą na Śniadanie, i zaraz zno- 
wu wchodzą, 

r05. Pospolicie przecięż ciągnie się ro- 
bota przez 8. godzin, od 4. do 12. od 12, 
do 4. przez dzień: i ad czwartey podobnież 
przez noc. Ośmiogodziana robota bywa tam, 
gdzie dla złego powietrza dlużey nad 8, go- 
dzin robotnicy robić nie woga: wtedy albo 
się tylko nacały dzień 8. godzin robi, albo 
tyleż z rana, i tyleż po południu. 

106. Gdzie robota idzie przez dzień i 
przez noc, dla gwałtowności iukiey ; tam się 
przedziały czynią na trzy szychty, i robo- 
tnicy tak się odmieniaią , że iędcn z'rąk dru- 
giego odbiera narzędzia do roboty, i robo- 
ta wcale nic nie uftaie, Jeżeli ieszcze na- 
gleysza potrzeba roboty, albo Kopalnia iet 
daleko iuż przeciągniona, albo gdzie opoki 
są zbyt twarde; tam sie dzień i noc dzie- 
l na 4. szychty sześciogodzinne. 
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107. Ażeby zaś robotnicy wiedzieli , kie- 
dy do roboty wchodzić , kiedy od niey od- 
chedzić maig , ieft w blifkości dzwon, czę- 
ftokroć umyślny, iw który się dzwoni, Dla 
wychodzenia z Kopalni gdy się zadzwoni, 
ftoiący nad oknem szachty czyni łofkot: 
pierwszy w szachcie robotnik to usłysza- 
wszy, czyni podobnież, i tak porządkiem 
drudzy , aż do ofłstniego. nE 

z083: Umowa z robotnikami o zapłatę, w 
różnych mieyscach różnie się czyni: ed są- 
Żnia,.ed kosza, beczki, fury i t, d. Wpu- 
szczając, albo wkopuiąc się oknem w zie- 
mię, umowa bywa na sążnie: Sążeń zaś ko- 
palny ma w sobie półczwarta łokcia. Stąd się 
ftanowi , że za wykopznie, i wywiezienie 
ma się dać pewna kwota, czyli na zy fk , czy- 
lina ftratę: przecięż się pierwey nieco grunt 
doświadcza. t. 

109, W niektórych zaś S SUPAR odmie- ` 
nia się umówiona kwota, za odmianą grun- 
tn: i fkoro się grunt odmienia, robotnik za- 
raz donieść powinien: wtedy icżeli grunt na- 
fiępnie twardszy, powiększa mu się kwota 
za sążeń: ieżeli miększy , powiększa mu się 
sążeń za tęż kwotę. 

rio, Od Kruszców rozmaita także bywa 
umowa. W niektórych mieysczch płacą od 
sążnia z temi względami, iakie się w po- 


przedzającey liczbie wyraziły, W niektórych 
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mieyscach od fury lub cetnara, bez wzglę- 
dw na to, iak długo nad tym ma robić , lub 
wywozić. Gdzie indziey umawiaią się na ty- 
godnie, pod warunkiem przecięż przyftawie- 
nia pewney miary, lub wagi, i potrąceniem, 
gdyby nie ftawało, 

1 11, Robotnicy nakoniec w Kopalniach nie 
wiele świąt maig do Święcenia, będąc od 
niektórych dla pospiechu roboty uwolnieni, 


4. 
o Prawach i wolnościach górniczych. 

112, Dla wiadomości ciekawym, oraz 
dla rozpatrzenia się tym , którzyby kiedy 
potrzebę mieli, namienię krotko, iakie gór- 
nictwa zagraniczne maią Prawa i wolności, 

115. Górnicy uftuwiczną prawie podzie- 
mną, lub inną bawiąc się robotą, nie maią 
czasu i sposobności zatrudniać się gospo- 
darftwem , lecz potrzeby swoie za gotowe 
pieniądze opatruią. Zatrudniałoby to ich ie- 
szcze bardzo wiele, gdyby dla: opatrzenia 
tych potrzeb, o kilka naprzykład mil cho- 
dzić musieli. Stąd wypadł Cudzoziemcom po- 
chop ufundowania w bliikości Kopalni miaft 
górniczych. 

114. Miafta takowe powinny bydź ludne, 
zamożne i handiowne, aby iuż to Kopalni, 
iuż osobom przy niey, wszyftkiego , doftar- 
czać mogły.” To wszyftko inaczey się nie 


i 
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faie, tylko przez nadanie im osobliwszych 
wolności, Stąd takowe miafia za granicą t- 
wolnióne są od wszelkich podatków , akcyz , 
kontrybucyy , ftanowifka żołnierzy. Maig o- 
sobny swóy Magiftrat , który nietylko ma 
władzę Rządu nad Obywstelami „jale i od 
samych górników nad gruntami | osiadłościa- 
mj, jeżeli iakie w mieście posiadają. 

115. Co się zaś tycze samey Kopalni; 
i ludzi w nisy, lub kołe nicy robiących; tu 
władza i Rząd powinny bydź przy Urzędni- 
kach, Urząd górniczy fkładających , Berg- 
amt zwanych, w poprzedzającym: Paragra- 
fie wymienionych. Nie długoby się górni- 
ctwo utrzymało, gdyby nim zewsząd lekce 
ważono. Dotego ieszcze górnicy maią swo- 
je osobne częścią nieiakie dawne Prawa ; 
częścią zadawniene zwyczsie , które gdy= 
by im przez niewiadomych były ubliżone ; 
wkrótceby Kopalnią opuścili. 

116, Równie Fowarzyftwo, albo Kompa- 
nia , (kadaiąca summe na kuxy, esobliwsze 
około kupioney niby Kopalni mieć powinna 
wolności. Ktoby się bowiem chciał ważyć 
na niepewny zylk wysypać pieniądze , gdy- 
by widział, że .jego sposobność zyfkania 
w określonych bardzo granieśch ieft zam- 
knieta ? 

117, Cudzoziemców osobliwemi nadania- 
mi zachęcać trzeba, aby w takim mieyscu 


- 
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chętnie osiadali. Nie wszyftkich przecięź bez 
braku, als z krmiu, gdzie podobne roboty 
są w kwitnącym ftsnie, i którzy tey rzeczy 
mają wiadomość, Stąd Kopałata idzie żywo: 
Rękodzieła się z niey pomnażają: nowe rze- 
czy się wynsyduią: handel z okoliczności 
rośnie: kruiowcy się dofkonalą, 

118. Cłai podatki w wywiezieniu, przy- 
wiezieniu, powinny bydź dobrze utniarko- 
wane. Na rzeczy do Kopalni potrzebne cła 
powinno bydź bardzo małe, aby tanio i ob- 
ficie sprowadzane bydż mogły. Podobnież 
na rzeczy rękodzielne z kopalnych robione, 
cło małe bydź powinno, aby obficie w han- 
de) wchodziły ; a za to powiększy się cło 
na zagraniczne , aby się kray od nich od- 
zwyczaił, 

119. Co się tycze samych górników, tym 
nadewszyfiko takowe należy nadawać wol- 
ności , któreby ich osoby i maiątki vbez- 
pieczały; któreby zagranicznym dodawały 
ochoty przybywania, a kralowych ludzi za- 
chęcały do uczenia się ty roboty. Słuszna 
rzecz ieft osładzać tych przykrości, którzy 
życie swoie zawsze noszą na ramieniu, i dla 
niewielkiey zapłaty podaią go w niebezpie. 
ezeńftwo dla dobra kraiowego, 

120. Maią Prawa od poftronnych Monar- 
ehów im nadane, które w pismach zsgrani- 
cznych wyczytać można: te raCzey powię- 
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kszać; nie umnieyszać należy, Maią swoie 
niejakie zwyczaie, obrządki, i t, d. te im 
zoftawić należy, niech swoję biedę cieszą, 
Kiedy przecięż niektóre swoie zabawki maią 
trącące niegodziwością , te się znieść powin- 
ny: Błogosławieńftwa tu bowiem Bofkiego, 
nie gniewu potrzeba, 

121; Nadewszyfiko naywięcey obraża gór- 
ników, kiedy im się nadzią Urzędnicy, gòr- 
nictwa nie inaiący znalomości; albo gdy się 
między robotnikami nie czyni różnica spo- 
sobności , lecz tylko łafki; to ieft kiedy 
mniey umiciętni dla iakowych pobocznych 
okoliczności , nad dofkonałych się przenoszą: 


ROZDZIAŁ V. 
a Topieniu Kruszców. 


, R zanko Metale tak czyfte wychodzę 

z ziemi, aby profto zaraz topione 
bydź mogły: pospolitsze są Kruszce, które 
pierwey tłuc, pławić i przepalać trzeba. Tym 
więc porzadkiem teraz poliąpię. 


122 


"WALT 
o Tłuczeniu i pławieniu Kruszców, 
123. Podług rozmaitey różności właści- 
wych kruszców , i podług różności przymie- 
szanych do nich ziem, lub kamieni ; potrze- 
buią Kruszce różnego obrabiania, nim przyi- 


y 
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dą do topienia, i nim się z nich czyfty Me- 
tal wyprowadzi. Naypierwszą tu robotą ieft, 
oddzielić przyczepione, i do Kruszców nie 
należące ziemie, lub kamienie, przez potłu- 
czenie, i na ślich spławienie. Jak się to czy- 
hi na małey ilości dla doświadczenia Kra- 
szców > wyraziłem w Części ll. iak się zaś 
czyni przy znaczney wielości, teraz opiszę, 

124, Częftokroć trufiaią się Kruszce , które 
maiąc wiele ziemi, lub kamieni, mniey wię- 
cey tu i owdzie bogatemi ziarnami są w 
ziemi, lub kamieniu razproszone. Byłoby 
szkodą całą takową miassę zarówno obra- 
biać : dobywaią się więc i oddzielaią tako- 
we ziarną, młotem i żelazem przez osobnych 
ludzi, a nieżdatne się części odrzueaią, 

125. Kiedy przecięż mało ieft takich, w 
którychby bogaty Kruszec znacznemi naydo- 
wał się cząfikami , ale pospolicie drobno 
rozproszony: więc się oddzielanie z bardzo 
wielką czyni eftróżnością. Oddzielać prze- 
cięż potrzeba, i ca ieft dobrego tak w ku- 
pẹ spędzić , aby przy topienia potym nie 
przychodziło marnotrawić węgli. 

126. Wszyftkie Kruszce troiaka podzielo- 
ne bydź mogą: rod. na cżyfte: 2ve. na po- 
mieszane znacznemi cząftkami: 3cie, na dro- 
bno rozproszone: każde z tych chędożą się 
osobnym sposobem. Pierwsze i drugie chę- 
dożyć trzeba rękami , albo suchemi ftepami ; 

TOM II. U 
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i przesiewać, trzecie puszczać (przez mokre 
ftępy,i pławić. Tym sposobem oddzielają 
się Kruszce maiące Metal od części próżnych, 
Ztymwszyftkim to przeczyszczenie nie czy- 
ni się nazbyt ściśle, wieleby się bowiem do- 
brego Kruszcu marnotrawić musiało; i nad 
to jeszcze trzeba mieć oftróżność , bo czę- 
ftokroć i dobre Kruszce na oko próżźnemi się 
bydź zdaią, Takicmi są różne ziemie, iły, 
ugry, gąszcze i t. d. kruszcowe. 

127. Co ja się tu odważam nazywać Stg- 
pami Kruszcowemi, to Niemcy zowią Puch- 
werck. Jeft to zabudowanie , w którym wo- 
da poruszanemi ftępami kruszce tłucze, i w 
korytach , lub kadziach przez pławienie ślich 
oddziela. 

128. Suchych tep używaią do kruszców 
bogatych: suchemi zaś zowią dlatego, że 
się w nich tłuczone Kruszce nie pławią, ale 
tylko przez dróciane sita przesiewaią, Jeft to 
potrzebae dlatego, aby zdrobnione Kruszce 
łepiey i łatwicy-się wytopiły: i aby się le- 
piey pomieszały z temi rzeczami, które dla 
łatwieyszego wytopienia przydać się muszą. 
Sita zaś do przesiewania przynaymniey są 
czworakie , dla oddzielenia na gatunki od 
wielkości ziara grochowych , aż do pyłu 
mącznego: im bowiem Kruszec ieft bogatszy, 
tym drobniey ma bydż potłuczony. 
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129. Kiedy przecięż pospolitsze Kru- 
$zce ubogie są z ziemiami pomieszane, pospo- 
liciey też idą przez ftępy mokre. Kruszce 
potłuczane idą przez wodę w różnych kary- 
tach, w których różne gatunki ślichu osia- 
daig. Jeżeli zaś dobry Kzuszec ief tu i ow- 
dzie w kamieniach tozproszony, wyprowa- 
dza się z potłuczonego i ślichowanego tym 
sposobem. Ramy przyzwoitey wielkości o- 
biiaią się drelichem, płocienkiem; na tych 
ukośnie pofitawionych płócze się ślich, a sa- 
tno wtedy doświadczenie poksznie, iak się 
ważnicysze dobre cząftki Kruszcowe ód- 
dzielaią, 


$. s. 
Da 
o Przemalania Kruszców. 


130. Przez przepałanie Kruszców rozumić 
się ta robota , kiedy Kruszce przez ogień 
chędożą się od tych lotnych części, któ- 
re mineralizącyą czyniły: iakiemi są osoblis 
wie Siarka i Arszenik, Czyni się to we- 
gniu takiego ftepuia , jaki doftateczny ieft te 
rzeczy obrócić w psrę; nie ma przecięż ie- 
szcze mocy topić Metalu. Piece na to są 
pospolicie pod gołym Niebem , rosztami o- 
patrzone. 

131. Siarka bowiem i Arszenik bardzo 
wiele przeszkadzaią do wytopienia Kruszców: 
trawią topiące się Metale i niszczą; trzeba' 

U z 
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je więc przed topieniem wyprowadzić przeź 
przepalenie, które czasem czyni się w pie- 
cach, iak namieniłem-, czasein na „kupach 
pod gołym Niebem. 

132. Przepalenie to ma ieszcze inne po- 
żytki. Tym bewiem sposobem wytrawiają 
się i wypalają w Kruszcach niepotrzebne czą- 
ftki żelazne, Z Kruszców zaś miedzianych, 
kiedy się Siarka z wielką bardzo trudnością 
wypędzać daie, nie raz tylko , ale kilkskro- 
tnie przepalać się muszą, 

«133. Przez przepalenie wszyftkie Kruszce 
ftaią się kruchemi, i do topienia sposobniey- 
szemi: ieft więc potrzebne dla każdego ta- 
kiego Kruszcu, który ma w sobie Spizglas , 
Siarkę, Arszenik, Metale mineralizuiący. 
Przepalenie zaś to różnie się czyni. 

134, W niektorych mieyscach z Kruszców 
tłuczonych płswiony ślich przepala się w 
piecach okrytych , maiących podobieńftwo 
do pieców chlebowych, ale daleko wyższych, 
Co prżecięż zdaniem innych nie ieft poży- 
teczna, i sama rzecz to pokazuie , że w zam- 
kniętym piecu Siarka i t.d. nie może tak 
łatwo ulecieć , a Kruszce dopiero po iey 
edeyściu prędko topić się daią. 

135. Spławione ślichy , osobliwie lekkie, 
mieszaią się do przepalenia z innemi cięższe- 
mi; a to dlatego, że lekki ślich za każdym 
poruszeniem ulatnie, a przez to wiele Kruszcu 
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ginąć może: Ważnieysze zaś lekszym doda- 
ja wagi, 

136, Kruszce mające wiele w sobie gru- 
bego kizu, albo z tłuftością ziemną pomie- 
szane, które przez się palić się zwykły, kła- 
dą się na równo usłanych drewnach , i na nich 
pod gołym niebem przepalaią, Kizy przecięż 
kilkakrotaego przepalenia potrzebuią 

137. Ażeby zaś obfita z Kizów wylatuią- 
ca Siarka nie ginęła, ale się do zażycia ze- 
brać mogła, w Saxonii innym to ezynią po- 
rządkiem, Murnią na to piece, maiące mury 
łokciowe: każdy bok ma łokci 12. długości, 
a przód i tył po łokci 6, wysokości łokci 
2. W przednim i tylnym boku zoftawuią o- 
twory półtrzecia łokciowe. Spod wyścieła- 
ją kamieniami, albo cegłą do góry ftawioną. 
Wszyftkie szpary i dziury zatykaią drobne- 
mi kamykamii rzadką gliną zalewaią. Gdy 
spód dobrze wyschnie, nasypuią tłuczonych 
węgli, robią rósztowanie z miękkiego drzewa, 
biorąc sążeń, ale tylko sztuk 6, na ćwierć 
długich, i $. koszów węgli. 

139. Na to sypią Krzuszec oczyszczony, 
i dobrze pomieszany. Równiaią, drwa zapa- 
laią: w 8. około dniach robota się ta konczy. 


l 


$. 3. 


o Topieniu Kruszców, 


140. Topienie trudnieysze, lub łatwiey- 
sze Kruszców , zawisło częścią od Metalów 
w nich zawartych, częścią od przymiesza- 
ney ziemi, Wiadomo bowiem, iako się na 
swoich mieyscach namieniło, iż ieden Me- 
tal większego nad drugi potrzebnie ognia do 
ftopienia. Stąd naprzykład trudnieyszy ieft 
ten Kruszec do topienia, w którym ict Sre- 
bro z Miedzią iak ów, w którym ieft Srebro 
z Ołowiem. 

141. Ziemie wprawdzie wszyftkie są tru- 
dne do topienia, iedne przecięż trudnieysze 
nad drugie: a naytrudnieysze wapienne, gie 
psowe i kredziane, Stąd w wytspianiu, na 
te 4. okoliczności oglądać się należy: Tod. 
aby Metalowi w kruszcu będącemu uczynić 
płynność przez poddznie cząftek palnych: 
are. aby się Metal oddzielił od cząftek ziem- 
nych, a ziemne cząftki obróciły się w zużeł: 
gtir, aby uczynić łatwość Kruszcowi ciężko 
się topiącemu: 4fe. nakoniec, aby temu za- 
pobiedz, co Metal w ogniu zniszczyć może. 

142. Naypierwszą tedy okoliczneścią 
jiet, aby Metalowi dać płynność przez pod- 
danie cząftek palnych, To się właściwie czy- 
ni topiac przez węgle: Kruszec więc nietył- 

ką bezpośrzednie tykać sie węgli powinien, 


? 
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złe nadto piec, w którym się topi, ma mieć. 
pewną wysokość: aby massa tak , iak się to- 
piąc na dół osiąka , coraz bardziey się roz- 
pałała, i wiecey palaych cząftek nabierała, 
odłączając się od ziemney , lub inney zużli, 

143. Co się tycze węgli , te dogodnie 
przysposobione bydź powinny. Wiadomo 
wprawdzie wielom , iak się palą, przecięż tu 
na to oglądać się należy. 1od, Drzewa zda- 
tne są dębowe, bukowe, sosnowe, przez 
rok wysuszone. are. Palić się na węgle maig 
w mieyscu suchym , i wiatrom nie wyfła- 
wionym. gcie, Tak się maig okryć i palić, 
aby iak z iedney ftrony nie poszły na po- 
piół ; tak z drugiey trony węgle dobrze by- 
ły wypalone. te. Kładzione do wypalenia 
drzewo lepsze daie węgle, jak ftawiane. gte. 
Dobry węgiel ieft lekki, gładki , w ogniu 
nie dymiący. 

144: Co się zaś tycze pieców, te są tro- 
jakie: Wysokie, zakrzywione , i Stichofew 
u Niemców zwane. O kształcie ich piszą Me- 
tailurgiftowie. Piece wysokie są naysposo- 
bnieysze do topienia wszyftkich Kruszców ; 
i nie psuią wiele węgli. Po nich dobre są 
krzywe: owe zaś Slichofen zwane, nie wszy- 
scy chwalą. 

145." Drugą okolicznością tepienia Kru- 
szców ieft, aby Metal oddzielić od ziemi : 
kamieni, i t. d, i w osobną zebrać massę, Po» 
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dobnież częftokroć się trafia, że w iednym- 
że Kruszcn kilkorakie będą Metale, trzebą 
więc iedne od drugich oddzielić i oczyścić. 
Tym końcem Metałliurpiftowie topienie ró- 
Żnym czynią sposobem , podług różności 
Kruszców. . 

143. Trzecią okolicznością w topieniu 
iet, aby dla łatwego wytepienia Metalu, 
ziemie też, lub kamienie w Kruszcu łstwo 
się tepiły. Dlatego gdy się topią Kruszce, 
osobliwie trudne do topienia, przydaią się 
im różne rozwalniające rzeczy, które do ła- 
twego topienia przyprowadzaią, Wiele tu 
już wprawdzie doświadezenia Metallurgiftów 
nanczyły, ale nie równie więcey ieszcze ieft 
niewiadomego. Przydaią zaś zuźle, od wy- 
topionych inż podobnych Kruszców. Miesza- 
ią twarde Kruszce z miększemi: przydalą na- 
wet niektóre kamienie i t. d. 

147. Czwartą nakoniec okolicznością ieft, 
aby Metal topiący się ochronić od tego 
wszyftkiego , co go zniszczyć może. Niszczą- 
ce zaś rzęczy są: Siarka, Arszenik, Spiz- 
glas: a lubo się przy przepalaniu Kruszców 
wypędzaią, nie bez tego przecięż, sby się 
co nie zoftało, i potym w topieniu mniey, 
więcey Metała nie niszczyło. Metallurgifto- 
wie tym końcem różne przydają rzeczy , 
któreby się z temi niszczącemi rzeczami wią- 
zały, A Metal od nich oswobodziły. 
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148. Sam ogień nie mało Metalu niszczyć 
może, zwłaszcza, że topienie Kruszców nie- 
lada jakiego ftopnia ognia potrzebuie, Dia- 
tego szukają Metallurgiftowie śrzodków , aby. 
zużeł Kruszców pływsiących na wierzchn 
roztopionego Metalu , od pierwszey ognia 
gwałtowności zasłaniał. 

149. Prócz topienia profto na czyfte , o ia= 
kiego spossbach i okolicznościach dopiero 
mówiłem: iet jeszcze topienie Surowe, u 
Niemców Rońischmelzen zwane, Są bowiem 
Kruszce tak ubogie, że tłuczenie , pławienie, 
przepalanie, wcaleby koło nich było mar- 
notrawne: a przecięż nie dbać o nie, nie by- 
łoby bez marnotrawftwa. Takowe oddziela- 
ią się z mnieyszym zachodem , i topią się 
tak iak są, bez wszelkiego przygotowania, 
W topieniu przydają się Kizy , osobliwie że- 
lazne. Tym sposobew wytopi się massa , w 
którey Metal iuż bardziey ieft kupiony, i 
która ftaie się godną dalszych robót w to- 
pieniu na czyfte, w oddzielaniu i t. d, i t. d. 


Ga 4. 


Niektóre szczególności o wytapiania Metałów, 


150. Przypatrzyliśmy się w ogólności prze- 
pisam topienia Kruszców : ieszcze teraz przy- 
patrzmy się szczególnym sposobom wytapia- 
nia Metalów. Proszę zaś nie rozumieć „abym 
się podeymował opisywać to tak dokładnie , 
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iżby z czytania każdy mogł wszyfłko umieć, 
czego szczupłe to Dzieło niedokaże: ale pi- 
szę tylko, aby czytaiący mogł cokolwiek 
tych robót bydź wizdomym, dla uspokcie- 
nia swojey ciekawości. 

151. Z doświadczeń czynionych na ma- 
łey ilości, iakie się w Części II. iopisały , 
mogą bydź pochopy, iak się poftępuie w 
wielkiey przy wytapianiu i czyszczeniu obfi- 
tego Złota: ile że to iefk ten Metal, który 
szacunkiem swoim przewyższa łożone na- 
kłady. 

152. Srebra zaś pożyteczne wytapianie, 
już więcey potrzebuie zaftanowienia. Z do- 
świadczeń pokazanych na małey ilości wia- 
domo ieft, Że się Srebro z Kruszcu powin- 
no przeprowadzić w Ołów, a z Ołowiu po- 
tym oczyścić, Tym końcem, gdzie się Sre- 
bro obficie w piecach topi, tak roboty po 
sobie naftepuią. 

153. Naprzód , icżeli Krnszce są ubogie, 
tópią się na surowo podług liczby 149. Przy 
tey robocie uważać trzeba, aby się dobrze 
Kizy dobrały: sby się massa- dobrze topiłs, 
i wytopiła: aby się przydały czyfte wspien- 
ne kamienic. Powtóre, massa na' surowe wy- 
topiona , zmieszana z bogatym Kruszcem, 
powtóre się przetapia z przydatkiem wa» 
piennego kamienia, Potrzecie, massa z dru- 
giego przetopienia, topi się z przydstkiem 
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zdrobnionego Ołowiu. Nakoniec topi się na 
przysposobionych ognifkach , gdzie Ołów w 
ognifka wsięka, a czyfte Srebro się zofłnie. 

154. Gdzie Miedź wytopiona z Krusczców 
ma tyle w sobie Srebra , )ż to godne jeft wy- 
prowadzenia: topi się Miedź z Ołowiem w 
niejakie sztuki, które się potym ftawiaią w 
ogień tak tylko tęgi, aby mogł rozpuścić 
Srebro z Ołowiem , ale nie miał mocy roz- 
puścić Miedzi. Ołów z Srebrem wytopi się, 
zbierze, i na osobnym ognifku się oddzieli: 
Miedź zaś zoftanie w całości , tylko niby 
szydłem podziurawiona. 

155. Wytopienie obfitych Kruszców Mie- 
dzi na czyfte, kilka także porządkiem ro- 
bot wyciąga. Naprzód Kruszce topią się su- 
rowo: przy tey robocie, ieżeli mało w so- 
bie maią Siarki, dodaią im Kizu: ieżeli są 
ciężkie do topienia, dodaią im kamienia wa- 
piennego , albo ieden gatunek Kruszcu mie- 
szają z drugim. Massa tak wytopiona powin- 
na bydź gładka i niezużlowata. 

156. Takowa massa przepala się potym 
w ogniu bez topienia, dla odpędzenia tyle 
ko Siarki. To przepzlenie czyni się powoli 
i kilkakrotnie, w pomiarkowanym ogniu, 
któryby Miedzi nie trawił, Za każdym po- 
wtorzeniem przepalania, tłucze sie massa na 
drobnieysze części, 
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157. Po takowym przepaleniu , topią onę 
powtórnie. Przepalaią znowu kilka razy, i 
topią potrzecie, Tak będzie Miedź czarna, 
u Niemców Schwarzkupfw zwana, Tę do- 
piero wytapiaią na czyfią. 

158. Kruszce i Rudy żelazne, poznawszy 
na małey ilości, czyli dobre ¿czyli kruche 
dzią żelazo: czyli się łatwo, czyli z tru- 
dnością topią: różney koło siebie wymaga- 
ią roboty. Które bowiem daią dobre żelazo , 
przepalania nie potrzebuią. Które są trudne 
do topienia, mieszają się icdne z drugiemi. 

159. Topienie w wysokich piecach ieft 
paypożytecznieysze W takich bowiem żela- 
zo prędzey i lepicy się wytapia: ani przez 
potrzebę drew, tyle puftoszą lasów. Kruszce, 
które maia w sobie coś wapnifiego , daleko ła- 
twiey się topią, kicdy wykopane przez nje- 
jaki czes na wolnym poleżą powietrzu: gli- 
niaftym zaś i kizowym przydają się kamie- 
nie wapienne. 

160. Tak wytopione żelazo ieft dopiero 
Krnuszeem. Przetapia się więc powtórnie, aż 
wszyftkie do niego nienależące cząfiki w zu- 
Żel się obrócą: idzie potym iedno do Hamer- 
ni, lub Kuznic pod młoty na pospolite cią- 
głe żelazo: drugie innemi sposobami ieszcze 
się bardziey wydofkonała, i w ftal obraca, 

161. Ołów bardzo się lstwo z swoich 
Kruszców wytupia: przy wytapianiu przecięż 
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ha to się oglądać należy: sby z Kruszcu przez 
powolne przepałanie, Siarka pierwey była 
wypędzona: aby się wyftrzegać tego wszy- 
ftiiego, od czego Ołów kalcynować się mo- 
że: iako ta pieców wielkich, wiatru wiel- 
kiego, zbytnie długiego topienia, przymit= 
szanych rzeczy Żelaznych, 

16a. Kruszce Cynowe przepalone, potłu- 
czone i przepławione, wytapiaią się w oso- 
bnych piecach, które powinny bydź długie 
a wąfkie, piafkowemi kamieniami na dnie wye 
słane, i wewnątrz gliną wymazane, Z tych 
przez otwor, albo oczko wytopiona wypły- 
wa Cyna w naczynie pyłkiem węglany po- 
trząśnione, 

163. Gdzie ieft wiele Kruszeów żywego 
Srebra , ftawiaią osobliwsze piece nakształt 
wielkiego nlembika , mające szyię do oso- 
bney komorki, w którey się wypędzone ży- 
we Srebro zbiera, i w fkorzane worki wy- 
lewa, - 

164. Spizgles wytapia się wielkich zaży- 
waiąc naczyń, tym sposobem, iak się odo- 
świadczeniu na małey ilości napisało. Ar- 
szenik przy przepzlaniu Kruszców arszeni- 
kalnych, łapie się obficie w kątach przy- 
prawionych kanałów: aby zaś ten pyłek ła- 
pany, był zdatnym do przedaży , przez su- 
blimacyą w ogniu obraca się w tęgą massę, 
Wismut tak się wytapia iak Spizglas: Can. 


PIENIE 


ro 


crinus przecięż w swoim Dziele opisał na to 
osobny piec, Tab: II. Fig: 69. Z Zynku iak 
się ów Galmey, potrzebny do robienia Mo- 
siądzu zbiera, opiswią Schlutter i Cancrinus. 


PRZYDATEK. 
Wyńtad niektórych słów Metallurgicznych. 

165. Maia Chimicy bardzo wieje słów so- 
bie właściwych, któremi roboty swoie 6- 
znaczalą. Chcącemu wszyftkie opisać podo- 
bnoby nićmalego potrzeba Słowniku. Wypa- 
daja ich wprawdzie nie mało w Cześci IV, tù 
przecięż wymienię ich kilka używanych o- 
koło Metałów, a odemnie tu i owdzie w 
tym Dziele wspomnionych. Wykład zaś ten, 
spodziewam się, uczyni łatwość w rozumie- 
nia pism Metallurgicznych. 

166, Anmalgoniatio co ieft , wyraziłem na 
swoich mieyscach w tym Dziele. Jeft to Me- 
talu iakiego z żywym Srebrem takie pomie- 
szanie, że cię w płynnym ftanie utrzymnie, 

167. Calcinatio , ieft Metalu iakiego przez 
się, albo z przydatkiem jakim w ogniu, w 
popiół, proch, lub ziemię obrócenie, Prócz 
ognia, Kalcyaacya fiawać się jeszcze może 
w Serwastrze, i podobnych tęgich rzeczach, 

163. Camientatio, ieft sztuka przyprowa= 
dzenia Metalów do czyftości i dofkonałości, 
iaka tylko nay większa bydź może, za pomo- 
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cą pewnych proszków. Osobliwie się to czy- 
ni na Śrebrze, Złocie, i na Zelazie, prze- 
rubiiąc go na Stal. Ztymwszyftkim, lubo iuż 
są niektóre wynalezione sposoby, nie masz 
przecięż dotąd ieszcze Chimika, któryby w 
tey sztuce był dofkonałym. 

169. Praecipiiato , ieft rzeczy iakiey z 

płynności oddzielenie , (kupienie , i na dół 
sprow adzenie. Tak naprzykład przez przyda- 
nie inney materyi, Srebro w Serwaserze roz- 
puszczone , przymusza się opadać na dno, 
Tak na przykład w wodach, miedziany Koper- 
was malących , wrzucone czyfte Zelazo, przy- 
musza Miedź do osiadania, 
" 170. Solutio , iet wtedy, kiedy się Metal 
iaki woftrey płynności rozpuszcza: naprzy- 
kład Złoto w Agua regis, Srebro w Serwa- 
serze; i ftad Srebro w Serwaserze rozpuszczo- 
ne, nażywa się Solutio Argenti. 

171, Sałuralio, są niektóre rzeczy , któ- 
re aż do pewnego ftopnia chciwie się z so- 
bą łączą: kiedy już więc ftaną w tym fto- 
pniu, że sie uspokoją ; nazywaią Chimicy 
Saturata, Tak naprzykład Serwaser rozpu- 
szcza i łączy się z Srebrem: kiedy już więc 
w nim zbytek Srebra, nie rozpuszcza się, 
mówi się Agua fortis Argentó saturata. 

172, Sublimorio, może sie nazwać suchą 
deftyllacyą, Jeft wtedy, gdy rzeczy ulatąią- 
ce naprzykład Siarka, Arszenik, żywe Sre- 
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bro, i t, d, przez się, albo z przydatkiem 
jakim , w naczyniu nsksztalt slembika , o- 
gniem się. w góre wypędzają, że w hełmie ; 
lub przyftawionym do szyi naczynin, osia- 
dać muszą. 

173. Reductio , metale gdy utracą swoic 
cząftki palnc , utracają oraz płynność i 
kształt Metalu; co się osobliwie dziele przeż 
kalcynacyą. Kiedy się im więc przez węgle 
j inae przydane rzeczy przywracają cząftki 
palne, tym samym odzyfknią kształt i płyn- 
ność: robotę tę AKednciie Chimicy nazywaią; 
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Rzeczy zawieraiących się w Części III, pod 
liczbą w brzegach wierszów wyrażoną: 


„lmalgamatio co ieft? - > 166 
Caicinatio eo ieft 2 - - 167 
Cementatio co ieft? - - 168 
Cła na rzeczy z Kopalni, i doniey wy- 
wiezione - al UG: 118 
Cudzoziemców do „Kopalni zachęcać 
trzeba - - - IIy 
Cyny wytopienie - . 162 
Dozerca górniczy = - 99 


Drzewa 
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Drzewa do Kopalni potrzeba - 9 
Dziesiątnik górniczy wę = 91 
Gniazda Kruszcowe 5 į 6g 
Górnicy s = - - 106 a 
Góry tylko sposobne na Kopalnią 5 
Gruzy Kreuszcowe - - 58 
Kompania ~ - - 80-116 
— co ma uważać ? od - = g2 
Konsyliarz górniczy ` ś 88 I 
Krnusżce wielorakie > - 126 
—— jak się czyszczą - = 126 
— żelazne topić, od - m 158 
Kizy f 2 A > 3 ga 
Machiny do windowania - 75 
Metale od ziem i kamieni oddzielać — 145 
Miafta górnicze, od - - 113 
Miedziane Kruszce topić, od - 155 
Mieysce do Kopalni = = 4 
Naditawnik górniczy à . 97 
Ogień zbytni trawi Metale < -14$ 
Okno do Kopalni - - sr 
Okoliczności topienia Kruszców 14T 
Ołowiu wytapianie Š P 16f 
Opafka żył Kruszcowych - 5a 
Opoki ogniem się wypalaią, od 63 
Piece do przepałania Kruszców 137 
— — topienia — - š 144 
Pisarz górniczy - ~ - 93 
Płynności Metalbm dawać sko dac: 
Pompy w Kopalni, od  - = 40 
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d 


-— złe wyprowadzić, od 
Praecipitatio co ieft ? 


——— jego spadek 

=— —— ubezpieczenie 
-— — potrzeba 
Przepalanie Kraszców, od 
——— iego potrzeba, od 
Przysięgli górnicy 


Radni przy górnictwie 
Reductio ciet? 
Rewizor górniczy 
Rozdawca górniczy 
Rząd górniczy - 


Saturatio co ieft2 
Solutio co jet? A 
Srebrne Kruszce topić 
Srebro z Miedzi wytapiać 


— mokre x r. 
= suche = a 
Sublimatio co ieft? 
Szachty w Kopalni 
Szukanie Kruszców 
Szychta roboty 


- 


Półmetalów wytopienie, od 


Starofta i Podftarofta Kopalni 
Stępy do tłuczenia Kruszców 


Powietrze pod ziemią szkodliwe, od 


Prochem opoki się rozsadzaią, od 
Przekopanie w poprzek góry 


Rzeczy w topienia Metal psniące 


43 
43 
169 
ór 
27 
28 
29 
3I 
130 
13T 
94 
163 
89 
173 
95 
92 
115 
147 
171 
170 
152 
154 
87 
127 
129 
128 
172 
25 
14 
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Szychtmayfter - - - - 96 
Topienia Kruszców okoliczności 140 
Topienie kruszców na surowe P 149 
Ubezpieczenie Kopalni od zapadnienia 66 
Urzędnicy Kopalni = ŚW 86 
Urzędnicy przy topieniu Kruszców 99 
Uwagi koło przyszłey Kopalni 16 
Warsty Kruszców - - 58 
Węgle do topienia Kruszców - 143 
Windowanie Kruszców > = zo 
— ubezpieczenie = 73 
Wody potrżebæ przy Kopalni 10-35 
— z Kopalni wyprowadzić - 38 
= do Kopalni sprowadzić - 35 
Wolności dla górników = - izg 
Wycinanie Kruszców ~ ~ 60 
Zapłata górnikom - ~ 108 
Ziemia z Kopalni gdzje się obraca 2 Zi 
, Ziemie w Kruszcu aby się topiły '€ 146 
Złote Kruszce topić à = igi 
Zyły Kruszcowe - - = 5o 
— — hak idą - - ` 53 


Ws 
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GRZ E BACTY: 
O RZECZACH PRZEZ SZTUKĘ ROBIO:. 
NYCH Z RZECZY KOPALNYCH, 


mama) 


omYśLić cię sam Czytelnik powinien, że 
wszyftkiego , cokolwiek się tylko ro- 
bi przez sztukę z Rzeczy Kopalnych, wtym 
szczupłym Piśmie nie znaydzie : owszem i 
tego nie obiecnię , abym się bardzo miał 
rozszerzać nad temi rzeczami, które opisy- 
wać będę, Moia cała mysl ieft przysłużyć 
się tylko w tém, aby pospoliciey pod ręce 
podpadaiące mieszaniny , naśladowania, wy- 
prowadzenia i t. d. które czynią Fizycy , 
Chimicy, różni Kunsztmifrze i Rzemieślni- | 
cy, mogły bydż wiadome, z czego, i iak 
są złożone. W tym przedsięwzięciu naydą 
się tu mieszaniny Metalowe , Farby, Praepa- 
rata Luekarfkie , osobliwie Chimiczne , Filozo= 
ficzne i t. d. Porządek zaś obieram sobie Al- 
fabetowy, podług imion łacińfkich i niemiec- 
kich, ile pospolicie używanych. 


Æs ustum,. Miedź palona, 


Robi się z Miedzi i Siarki, Biorą się bo- 
wiem blachy miedziane, i przetapiaią , albo 
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przepałalją z Siarką, z czego ftaie się krusz 
palong Miedzią zwany. Taka palona Miedź 
przełamana, powinna bydź wewnątrz czer- 
wona: pospolita przecięż i podleysza ieft 
czarna, Zażywa się różnie , a osobliwie w 
Farbierniach, 


Æihiops mineralis, Zywe Srebro szczerniałe. 


Jeft proszek czarny w Aptekach , osobli- 
wie z żywego Srebra i Siarki złożony, Bierze 
się Siarki i żywego Srebra po równey czę- 
ści, i zmieszawszy ftawia się na ogień i ufta- 
wicznie miesza, aż sczerniele ; albo się tylko 
na zimno trze, aż do sczornienia, Z tego 
proszku może się robić Cynober, a pospoli- 
cie ieft naylepszym lekarftwem na robaki dla 
bydląt. 

"lumen" saccharinum , Alun cukrowy. 


Robi się z pospolitego Ałunu: do którego 
przydawszy białek iaiowy, i różaney wodki, 
formuią się głoweczki małe nakształt cukra- 
wych, których używają do lckarftw. 


Aqua Regis , Złota woda. 


Nazywać dlatego Złotą wodą możemy , 
Że osobliwiey się zażywa do rozpuszczania 
Złota, Woda zaś ta ieft mieszaniną £% Spi- 
rita nitri, i Spiritu salis communis, Nayle- 
psza robi się tym sposobem. 


u 


326 A. A: A 

Weżmiy naylepszego zwyczaynego Ser" 
waseru, naley w reżorię, (ieft to naczynie 
chimiczne do przepędzania spiritusów ), na- 
syp do połowy należycie suchey , i jak nay- 
mieley utłuczonty pospolitey soli, nie ra- 
zem przecięż , ale tylko tak coraz nalewa- 
iac Serwaseru, aby nie fta} wysoko nad so- 
lą, lecz ią tylko dobrze odwilżał, Z począ- 
tka dodasz wolnego ognia, daley mocniey- 
szym przepędzisz, | 

Łatwieyszą jeszcze drogą czyni się tak. Do 
czterech części Serwaseru , przyday, iednę 
część spirytusu pospolitey soli: to pomiesza- 
wszy, wkrótce żołknie, i ftaie się Agua re- 
gis. To samo będzie, kiedy w Scrwaserze 
rozpuścisz czwartą część Salamoniaku; lecz 
trzeba bydź oftróżnym , aby gdy się Salamo- 
niak rozpuszcza , naczynie nie było zaraz 
mocno zatkane, za nsymnieyszym bowiem 
roztrzasłoby się poruszeniem. Robota ta czy- 


_nić się powinna na wolnym mieystu, dla wy- 


chodzącey szkodliwey pary. 

Aqua regis, rozpaszcza Zelazo, Miedź s 
Cynę, Spizglas, Wiswat, Zynek, różne zie- 
mie: lecz neyosobliwiey zażywa się do roz- 
puszczenia Złota z Srebrem pomieszanego, 
dobra bowiem Aqua rigis Złoto rozpuszcza, 
a Srebra nie tyka. 


Arbor 
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Arbor Dianae, Drzewo Filozoficzne. 


Kiedy nayczyścieysze Srebro rozpuści się 
w żywem Śrebrze i Serwaserze, i zmiesza- 
wszy z wodą wleie w śklsne naczynie, i po. 
ftawi się w cieple: wyrafta niby przedziwne 
drzewko srebrne, które Arbor Dianae , alba 
Arbor- philosophica nazywaią. 

Weżmiy Srebra 16tey proby, rozpuść w 
Serwaserze , przydawszy żywego Srebra: 
wley w naczynie śklane podłużne, przyda- 
wszy czyftey ftudzienney wody. Poftąw na 
mieyscu wolno ciepłem , naprzykład zimą nie 
daleko miernie ogrzanego pieca: a wkrótce 
wyrośnie w naczyniu drzeweczko srebrne. 


dtramentum Sympatheticum, 


Chimicy wielorakie podaią sposoby do 
robienia takich płynności, któremi co odma- 
lowawszy, nie prędzey się m:lowanie , lnb 

, pismo pokaże, aż się chyba osobliwszego na 
to zażyie sposobu, Ja o iedney tu takiey 
tylko napiszę osobliwości. 

Weźmiy błękitney farby z Kobaltu, którą 
Safre nazywaią, wrzuć w Serwaser, a gdy 
metalliczną ziemię z niey wyciągnie, zley i 
przyley nieco czyftey wody. Tą mieszaniną 
pisz, albo maliy co chcesz, a nic nie oba- 

„czysz; lecz fkoro ogrzeiesz pismo lub malo- 
wanie, pięknie zielone się pokaże , które o- 
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ziębione znowu zniknie, Ztymwszyftkim o- 
grzewanie to ofiróżnie się czynić za każdym 
razem powinno: zbytnie bowiem zozgrza: 
wszy, pismo wyrażne na zawsze zofłanie, 
i już więcey w chłodzie niknąć nie będzie, 

Takim malowidłem niewiadomym wielo- 
rakie osobliwości pokazać można. Odmalo- 
wanym naprzykład zimowym drzewom beż 
liści, przydadzą się takim atramentem liście, 
Gdy się ogrzeia , zaraz się i z zimy ftanie la- 
to z zielonemi drzewami. Pewney Damie da- 
rowano Wachlarz takim atramentem malo- 
wany: gdy z nim weszła do ciepła, pokaza- 
ły się na nim malowania iey niewiadome, 
Przeftraszona rzuciła Wachlarz © ziemię, któ- 
ry tym czasem ofygł, i malowanie na nim 
zniknęło: posądziły ją więc towarzyzski , że 
nA pomieszanie choruie. ] 


Aurum fulminans, Ztoto piorusutące, 


Jeft proszek, którego odrobina na ognia 
huk i trzafk piernnuiący wydaie: dlatego. 
ofiróżnie się robic powinien. W spirytusie 
Saletrzanym rozpuść Salamoniak: w oczy- 
szczoney takicy mieszaninie rtozpuść Złoto, 
Rozpuściwszy przyday Aicali ficum + *-pa- 
dnie proszek na dno złoty , który czyfłą wo- 
dą przepłocz, i ofiróżnie wysusz. - 
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Bergólaa. 


Jeft farba błękitna dla Malarzów do malo- 
wania. Jedna ieft naturalna podleysza , do 
Kruszców miedzianych należąca: druga prze- 
dnicysza robioma, Robi się tak. Bierze się 
kamień Ormiańfki, trze się na proch i z wo- 
dą miesza: gdy cięższe cząfłki na dno opae 
dną , mętna woda się zlcie, Grube te na dnie 
ziarna mieley się potłuką,i znowu z wodą 
zmącą, Powtorzy się to kilkakrotnie , aż 
zmąconey wody bardzo miałkie męty osię- 
dą, które wysuszone daią Bergblań, 


Berlinerblau. 


Jeft farba granatowa , albo blekitna od 
Malarzów zażywana, Rosi się takim sposo- 
bem, Weżmiy czerwonego Waynsztynu trzy 
uncye, tyleż ususzoney w cienkie tabliczki 
krwie wołowey , tyleż potażu, i półtory- un- 
cyi lutrowaney Saletry, Petłucź wszyftko 
zgruba: zmieszay, włoż w tygielek złotni- 
czy , i pal w dużym ogniu około 4. godzin, 

Gdy się dymić przeftanie i czernieje, wy- 
rzucay po części w półgarca wrzącey wody: 
przecedź gdy się rozpłynie, Tym czasem 
miey przygotowaną wodę, w któreyby $» 
uacyy Ałunu, i dwie uncye zielonego Ko- 
perwasu były rozpuszczone, Te dwie wody 
gorące zley z sobą, i drewienkiem dobrze 
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zamieszay. Wkrótce potym wpuść nieco Spi- 
ritus salis, i zamieszawszy zoftaw wspo- 
"koyności do dnia drugiego. 

Nazajurz zley z wierzchu wodę bez po- 
ruszenia gąszcza, a nato mieysce naley czy- 
ftey wody. Odmianę tę wody czyń iprzez 
dni 14. Nakonięc wybierz gąszcz , pokray 
w tabliczki, wysusz w cieniu, a będziesz 
miał przedni Berlinerblau. 


Białe. malowidło. 


Znają go Damy i zażywalą z niemała szko- 
dą, a mniemanym przydatkiem wdzieków. 
Chimicy nazywaią Magisterium Mismuthi ; 
a Francuzi Blanc d'Espagne , albo Bianc des 
Perles. Vi 

Robi się tym sposóbem. Wismut rozpu- 
szcza się in Spiriłu nitri: na tę solucyą na- 
lawszy czyftey wody, upada na dno proszek 
biały, który się w cienia wysusza, Pospo- 
licie do tego użycia, z gorszami jeszcze fku- 
tkami,'profty Bleywas prźedaią. 


Blacha, 


Jeft cienki płat wybitego młotem Metalu, 
Każdy wprawdzie Mital na blachę wybity 
bydź może: przecież na różne potrzeby, nay- 
więcey blachy miedziane, a naypospoliciey 
żelszne używane bywnią. Zetezne blachy ie- 
dne są Cyng pobiełane , drugię nie. Niepo- 
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bielane są w znacznych sztukach, grube, Po- 
bielnne nazwane arkuszami, są mnieyszey 
wielkości od arkusza papieru: te dzielą się, 
na trzy gatunki. Dubeitowe, w niemieckich 
Hameruiach Krentz zwane, są naygrubsze; 
Srzednie, Fuder zwane, są pospolite: Poje- 
dyncze, Senkler zwane, są naycieńsze, Paku- 
ią one w baryłki, w każdą po 300, lub 450, 
czasem 600, sztuk, i rozwożą, 


Bleywas, 


Robi się z Ołowiu przez kalcynacyą , na: 
przykład tym sposobem. W naczynie iako- 
we nalawszy mocnego octu, kładzie się nad 
nim blacha ołowiana: naczynie dobrze zam- 
knąwszy i otuliwszy, po 10. dniach naydzie 
się ua daie Ołów biały, który się tłucze, i 
pakuie do przedaży. Zażywają go Malarze i 
Lekarze do zewnętrznego zażywania. Prze- 


dayny ieft częftokroć Kredą fałszowany. 
Cadmia, 


‘Pod tym imieniem więlorskie zamykaią 
się rzeczy, Tak Cadmia furnórum, ieft mate- 
rya, która się sublimuie, kiedy się Zynko- 
we Kruszce topią , osiadaląca na bokach pie- 
cowych tak znacznie, że wkrótce grubą czy- 
ni powłokę, zowie się inaczey Tutia. Cadmia 
naturalis iet Galmey. Kruszec mający w 
sobie Zynek, Zelazo, czasem i inne rzeczy 
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przymieszane. Używaią ich do robicnia Mo- 
siądzu. 
' Cali metallica, 

Pod tym imieniem rozumieją się Metale 
cząftek palnych pozbźwione, i przez Kalcy- 
nacyą w ziemię obrócone. Wszyftkie Meta- 
le tak się obrócić mogą i Połmetałę, czyli 
przez ogień, czyli przez kwasy, naprzykład 
Serwaserowy ; jedno Żywe Srebro wyłączy: 
wszy. Zażywaią ich różnie, ossbliwie da 
ferbowania śkieł. 


Cementum. 


Tak się nazywaią pewne mieszaniny , któ- 
re wsypane w naczynie czynią jaką odmianę 
w ciałach tam złożonych. Stąd urosło u Chi- 
mitów słowo Cemenlatio, Tak jeft Cementum 
regale, którym Srebro się od Złota oddzie- 
la. Jeft Czmentum do obrócenia żelaza w Stal. 
Jet, którym śkło ftaie się podobne do Por- 
eellany: którym Miedź obraca się w Mosiądz, 
Rzeczy do Cementacyi używane, są Sole, 
Siarka, Arszenik, w bydlęce , Kości, 
Węggle, i t. d 


Colcothar, 


Inaczey zowie się Caput mortuum ; Jeft to: 
owa materya , która się zoftaie po kalcyna- 
eyi, albo deftyllacyi Koperwzsu żelaznego. 
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Używają iey ( prócz zażycia chimicznego ), 
zewnętrznie z wielkim fkutkiem na różne zgni- 
lizny ciała, = 

Crocus, Szafran Metalowy, 


Jeft u Chimiftów proszek z Metalów w ko- 
orze nicco szafranowi podobny. Różnie sie 
robi. Tak naprzykład Crocus Martis aperti- 
vus, taie się tym sposobem: Stal rozpalo- 

"na z Sisrką topi się w wodę: wybrawszy z 
wody przepala się wtygielku, aż się Siarka 
wypali, Jef lekarftwem na zamulone wnę» ’ 
trzności. 


Cynober. 


Farba Małarzom do malowania potrzebna, 
Jedna naturalna ieft Kruszcem żywego Srebra: 
druga iek robiona, Robiona zwyczaynym i 
obfitym sposobem, nie mało wymzga za- 
kretu: naywięcey tu zawisło ná należytym 
pomieszaniu żywrgo Srebra z Siarką, 

Nayłatwieyszy iego robienia spobób bg- 
dzie naftepuiący, Weżmiy kwintlię czyftego 
żywego Srebra, wpuść w flsszę z ciusną szyy- 
ką: naley półtory uacyi z Apteki ligwor pene- 
tranf-Bogl , tak aby flasza tą msteryą do 
połowy tylko była nalana. Zatkay, poftaw 
w cieple, i codzień kilka razy dobrze zakłóć 
trząsaiąc flaszą. W początkach materya sezer- 
nieie: daley się w czerwony Cynober obróci, 
Płynność czyftą z wierzchu zleiesz, a gąszcz, 
wysuszy sz, 
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Email. Encaustum. 


Jeft to nayprzednieysza polewa na Meta. 
fe, lub inne rzeczy , naprzykład Porcellanę 
dana. Materya na to powinna mieć wszys 
ftkie własności skła, wyląwszy tylko prze- 
żroczyftość: raczey powinna bydź śkłem far- 
bowanym nieprzeźroczyftym. Jak się robi; 
napisałem w Tomie I. pisząc o polewie; 


Fel vitri, Sklana piana, 

Jeft mieszanina biała, w szyby ulans, Poz 
chodzi z Hut śklanych , gdzie naksztsłt piss 
ny pływa na tey materyj, z którey skło ro: 
bią, Na wilgotnym powietrzu pospolicie się 
rozpływa. Zażywaią iey Złotnicy do luto- 
wania Srebra: Garncarze do polewy: a Pro: 
bierze topią z niey Krzuszce trudne do to~ 
pienia. ` 

Fulmen Paracelsi. 

Jeft mieszanina, która sie zażywa do to- 
pienia twardych Kruszców, Bierze się 8. czę: 
ści Saletry , 2. części Siarki, i drobnych tro- 
cin drewnianych. Takowey mieszaniny kła- 
dzie się trzy części, do 1. części Kruszcu, 


Gleyta. 


Nazywa się połacinie Zithargyrium: ieft to 
rzecz ciężka, i niby piana ołowiana , owszem 
Ołów na pół w śkło obrócony. Zbiera się 
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w'ten cz»s, kiedy się Srebro z Ołowiu na 
mnichu wypędza. Białego kołoru nazywa 
się Gleytą srebrną: żołta zaś złotą, Rzecz 
ta iet wprawdzie w różnych Kunsztach zda- 
tną: bezbożni przecięż ludzie żażywają jey 
na fałszowanie wina, i przemienienie Olein 
Rzepakowego w Oliwę, z wielką szkodą zdro= * 
wia ludzi, tych rzeczy zażywalących, 

Cały świat iuż wie , że Gleyta wewnętrz= 
nie zażyta, psra nawet od niey , podobnież i 
różne z Ołowiu Praeparata, okropny nieia- 
ki rodzay kolki sprowadzeią, dotąd naydo- 
fkonaiszym Lekarzom trudny do uleczenia. 
Aby więc na takie nie trafić nieszczęście , 
wina, osobliwie od podrvyrzanyeh , naprzy= 
kład Zydów, bez poprzedzaiącego doświad-. 
czenia, kupowaćby się nie powinny. 

Doświsdczenie zaś tak się czyni. W Sklan- 
kę wina wpuści się kilka kropel oleyku siar- 
czanego: w winie czyftym to, co na dno pa- 
dnie, będzie białe, albo tylko kolorem wi- 
na zafarbowane : w winie zas sfałszowanym 
będzie ciemno-brunstne, albo czarniawe, Po- 
dobnym sposobem wpużciwszy kilka kropel 
Acidum vitrioli , wino sfałszowane od niego 
bieleie, mętnicie, a Gleyta na dno upada. 


Grynszpaw, 


Jeft farba Malarzom znaioma, iedna natu- 
ralna podleysza, druga robiona lepsza. Wia- 
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ściwie ieft rdzą miedzianą, Robi się tym spo- 
sobem. Ususzone rozgi winnego drzewka, i 
szypułki iagod wihnych, (kropiwszy znacznie 
kwaśnym winem , poftawia się w akim na- 
czyniu do zakiśnienia na dni 10, Wybierą się 
potym, rozctrą, i w gałki ugniota. Gałki te 
zńowu włożywszy w naczynie , poleją się 
kwaśnym winem, nakryją, aby kisły przeź 
godzin 12, lecz co dwie godziny przewrós 
cić się maig, Nakoniec wyimą się i na dni 
-10 położą na rozgach na cal nad winem wi- 
szących. Po upłynieniu tego czasu rozetrą 
się, i w naczyniu ułożą na przemiany z bla- 
chami miedzianemi. Zoftawią się tak nakrya 
te przez tydzicń: wyimą się wreszcie zar- 
dzewiałe blachy, złożą na kupę, winem ob- 
moczą, i chuftą obwiuą: po niejakim cza- 
sie rdza się ofkrobie, która będzie Grzyn- 
szpanem, 

Takowy Grynszpan ieft pospolity, i prze- 
rabia się na przednieyszy , który przedayny 
nazywa się Grynszpanem dyftyllowanym. 
Rozpuszcza się wtęgim'occie, i pławi z fu- 
sów niezdatnych: albo lepicy dyftylluie się 
sposobem chimicznym. 


lobuli martiales: 

Są to kulki robione z żywego Srebra z 
Cyna mieszanego. Rozpuści się Cyna u o- 
ghia, i przydawszy żywego Srebra, wyleie 
się 
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się massa w formę. na kule. Takowe kule za- 

żywaią się osobliwie w podroży dla ezy- 

$zczenia wody: gotuląc bowiem wode z nie- 

ini, czyści się od wszełkiey nieczyfłości, . 
Kieynoty robione. 

Sztuka naśladowania naturalnych Kleyno- 
tów tak wysoko poftąpiła, że gdyby tylko 
jeszeze równą twardość uczynić potrzfiono , 
niczymby się robione od naturalnych nie ró- 
Żniły. Rabią się zaś takie Kleynoty topiąc 
tnateryą Kryształową z przydatkiem iakiey 
rzeczy dla udania koloru, 

Na Szafir topi się- 4. łoty materyi kry- 
ształowey z 3. lub 4. granami Zaffery. Na 
Topaz 4 łoty materyi, 12 granów palo- 
nego Braunsztynu , pół kwiatle Waynszty- 
nu, i 6, granów sadzy, lub pyłku węgla- 
nego. Na Chryzolit topi się materya z dwo- 
ma częściami popiołu ołowianego. Na Ru- 
bin topi się materya z czwartą częścią mie- 
dzianey żuźlłli , i kilką granami złota Na 
Ametist materyi 4. łoty, Minii 12 łotów , 
Brausztynu I6 gran, ;Zaflery 3. grana. Na 
Hiacynty , naateryi uacya, Bleywasu 8, un- 
cyy, Crocus martis kilka granów. Na Sma- 
ragdy , materyi 4, łoty , zużji miedzianey 
To granów. Na Beryl materyi funt 1. pa- 
loney Miedzi kwintlę 1. 

TOM- I X 


EL. TL, L. 
Lapis infernalis, Piekielny kamień. 


Jeft to massa ciemna, siwa, krucha, w 
Aptekach w skle, w podłużnych wałeczkach 
chowana. Gryzie znaćznie , i czyni dziury ` 
w ciele, gdziekolwiek będzie przywiążaną. 
Na marmurze można nią rysować co się po- 
doba, a rysunki wfkróś marmur przechodzą, 

Robi się takim sposobem. Srebro 16tcy 
proby rozpuszcza się w Serwaserze, Serwa- 
ser potym naprzód wolnym ciepłym , a 
dalcy mocnym ogiem wyparnie, sż się fta- 
nie massa nskształt olelu, która się wylcie 
i wysuszy, Albo krysztął srebrny tylko się 
przetapia i w formy wylewa. Ten, który 
jet po wierzchu zielonawy, nie ieft tak mo+ 
cny, i miedzią ieft fałszowany, 


Lapis Philosophorum. 


Ci, którzy się chlubią umiejętnością ro- 
bienia Złota, przedziwne temn mniemanemu 
kamientowi daig imiona. Zowią go /zoch, 
Leo vubeus, aureum vellus , Tinctura univer- 
salis , Sal metallorum , Aurum Philosopho- 
rum, Principium et finis, Primum Chaos ; 
ale ktożby ich dziwaczne wszyfłkie mogł 
wymienić imiona £ 

Mówią wprawdzie Alchimiftowie, że ieft 
Lapis Philosoph rum, ale kiedy go dotąd ża- 
den jeszcze zrobić nie potrafił, wszyfiko 
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podlega tylko oszukaniu, Składalą się Alchi- 
miftowie, że tey sztuki wyjawić nie można, 
bo wyiawiaiącemu Monarchowie odebraliby 
życia wolność: powiadaią ieszcze, że Bog 
tylko niektórym osobom tę wlewa umieię- 
tuość, których żowią Adepti , i którzy nie 
waia chciwości ftad się zbogacenia. 

Lapis zas Philasophorum, ma bydź ową 
tałlemnicą, która uczy podłe Metale w Sre- 
bro i Złoto przerabiać , ubogich zbogacać „ 
chorych ,znpsłnie nzdrawiać. A iako nikt ro- 
zumny przerabiania Metalów wierzyć nie 
może; tak dziwną rzecz ieft, że jeszcze ta- 
kim wietrznikom wiarę daią, którzy inż nie 
jednego oszukali; i muiątku pozbawili. 


Lażur 


Jeft farba , tak się robi. Weżmiy dwie czę- 
tei Żywego Srebra , trzy części Siarki, a 
cztery części Salawoniaku: włóż w naczynie 
do dyfyllowania: poftaw na ogniu. Gdy po- 
ftrzeżesz, że pocznie dym błękitny wycho- 
dzić, zdeymiy zegnia, a gdy ochłodnie, wy- 
bierz farbę. 

Malarfkie Srebro, Zloto, Metal. 


Są to liftki czworoboczne , cieniuchne , 

M alarzom osobliwie potrzebne do posrebrza- 

bia i wyzłacania, tudzież do i do innych ro- 

bót, Ci, którzy kolo sztuki wybiiania tych 
X Z 
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litków chodzą, osobliwym to czynią spô: ` 
sobem w przysposobionych kiszkach woło- 
wych, wybiialąc z jednego czerwonego Zło. 
tego liftków około 300. na 4. cale dłagich, 
które potym w osobne xiążeczki papierowe 
układzią, Podobnież robią litki Srebrne, Me- 
talowe z Mosiądzin, lub Cyny, i t.d. Jeden 
człowiek przez dzień może na 2000, liftków 
wybić. 

Odrobiny lifitków złotych, lub srebrnych, 
utarte drobno na kamieniu , i z przaśnym 
miodem zmieszane , chowsią się w muszel- 
kach wiadomych do malowania, przydawszy 
gummy. 

Jeft jeszcze inna materya pod imieniem 
Malarfkiego Złota i Srebra, która raczey ieft 
farbą do Złota, Jub Srebra podobną. Na sre- 
brną farbe bierze się półtory części Cyry, 
tyleż Wismutu, i dwie części żywego Sre- 
bra: co wszyftko z białkiem iaiowym się roz- 
prawia. Na złótą farbę bierze się 6. części 
Cyny żywym Srebrem amalgamowaney , 
trzy części Salamonisku, trzy części Siarki: 
agdy się ta mieszanina przesublimuie, far- 
ba na dnie zofłanie. 


Mercurius: praeparatus. 


Zywe Srebro, Mercurius zwane yod Leka- 
rzów i Chimifów przysposobione bywa de _ 
różnego zażycia, Mercurius cosmeticus, roz- 
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puszcza się in spiritu nitri, przylawszy po- 
tym słoney wody, pada na dno nakształt 
białego proszku; zażywa się na parchy i li- 
szmie. Mercurius sublimatus, żywe Srebro, 
Saletra, Koperwas żelszny , i Sol profta na 
sucho pomieszana: sublimulą się, Jeft to 
wprawdzie iedna z trucizn naywiększych , ro- 
zumni przecięż Lekarze zażywaią z oftróżno- 
ścią (kutecznie na leczenie francuzkicy cha» 
roby, it. d.i t. d. | 
Metal biały: 

Jeft mieszanina, która pozorem swoim 
niewiadomego przywieść może do osądze- 
nia, żesieft Srebrem. Różnie się czyni, nay- 
pospoliciey tym sposobem. Bierze się Mie- 
dzi pół funta, Arszeniku pół funta, i Sre- 
bra pół uncyi: to się razem topi, Robią się 
z tego Metalu różne rzeczy. 


Metal stalowy: 


Jeft mieszanina tęgz, twarda, i tak się po” ~ 


lerować daiąca, że się w niey iak w zwier- 
ciedle przeyrzeć można. Topi się na to ra- 
zem Cyny funtów '3. Miedzi fuat 1. Waya- 
sztynu czerwonego łotów 12, Saletry łótów 
s. Ałunu kwintel 3. Arszeniku łotów 4e 


Minia: 


Farba Malarzom znaioma. Ołów gdy się 


na ogniu pali, obraca się w siwy popioł: 


s 
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ten mocn'ey przepalony naprzód) żolknie, ą 
potym sczerniawszy ftaie się Minig, Jeft ta 
rzecz osobliwsza, że się więcey odbiera Mi- 
nii „niżeli się wzięło Ołowin, i z tI, a czę- 
ftokroć ro funtów Ołowiu, bywa 12 fun- 
tów Minii. 

Mosiądz: 


Jet Metal mieszany, Żołtego koloru, 
rzadko komu nieznaiomy. Robi się z Miedzi i 
Galmaiu, Gdzie się te rzeczy na Mosiądz to» 
pia, potrzeba obszerńctgo, nukrytego placu, 
ż otworem przecięż dla odchodzenia szko- 
dliwcy pary. Na dachu dla bezpieczeńftwa 
nie daią się łaty drewniane, ale żelazne. W 
takim mieyscu ieft piec z otworami, przeż 
które wiatr ogień rozżarża. 

W około takiego pieca Rawia się 8. wiel- 
kich tyglów; a gdy sie rozpala , kładzie się 
w nie podzieliwszy, 68 funtów Galmaln, i 
„na wierzch w każdy tygiel po 8. funtów dro- 
bno ubitey Miedzi, Tygle się zaowu w o- 
gień ftawiaią, i przez godzin g. w tęgim o- 
gniu utrzymuią, Miesza się potym Żelazem 
dla doświadczenia , czyli się wszytko. do- 
brze rozpłynęło, W godzinę po dobrym roz- 
płynieniu się, wyimuią się tygle, i materya 
się wylewa. Jeżeli ma bydź na iakie grube 
sztuki, wylewa się w dołki w ziemi poczy- 
nione, i poki ieszcze j.fk ciepła, na sztuki 


N. N. ©. 343 


się łamie, Jeżeli ma bydż do subtelnieyszych 
robót użyta, wylewa się Ipłafko na kamie- 
nie, i potym na basy się rozrzyna, 
Mosiądz gdy profto z topienia wychodzi, 
ieft czarny: przez nieiską sztakę maczania , 
a potym fkrobania, dopiero nabiera koloru 
żołtego. Rzecz ief osobliwsza, że gdzie to- 
pią Mosiądz, na 4. cetnarach Miedzi, paspo- 
licie go cetnar nadrafta. Jak wielorakie ieft 
zażycie Mosiądzu , każdy w rozmaitych z 
niego robionych rzeczach widzieć może, 


Nihilum. 


Inaczey się zowie Pompholyx, a przeđay~ 
ne jeft pod imieniem Nix. Jet to materya 
piękna, biała, dziurkowats, lekka i sucha; 
czepia się po bokach pieców, gdzie Kruszce 
topią. Naylepszą przywożą z Holandyi w 
wielkich okrągłych sztukach. Zażywa się na 
choroby oczu. 

Oleum vitrioli. 


Niektórym rzeczom 'Chimicy podawali 
imiona oleju, lubo takiemi nie są. Tak O- 
wam vitrioli, iet to kwasek koperwasowy , 
dla gęftości tylko oleiem nazwany. Sposób 
robienia opisuią Chimicy. Zażywany bywa 
od Chimiftów, i w rożnych Kunsztach, 


Prine- 
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Priucmetal: 


Jeft mieszanina metalliczna, albo biała, 
albo żołta, Na białą topi się sześć części 
Miedzi, iedna część Zynku i Arszeniku. Zoł- 
ty, który iet i pospolitszy i zdatnieyszy, 
robi się z czterech, lub 5, części Miedzi, i- 
iedney części Zynka, Ten Żołty różni się 
tym od Mosiądzu , że ieft kruchy , i żoł- 
tość ma większą, 


Proch, 


Mieszanina z Saletry , Siarki i miękkich - 
węgli , do ftrzelania: iak z jedney ftrony po- 
Żyteczna , tak z drugiey ftrovy szkodliwa 
ieft tå materya , która dotąd tak wiele Iu- 
dzi na woynach zgubiła, i zgubi jeszcze, 
Siarka z natury się rada zapala, tym sa- 
mym zapala i Saletrę: Saletra rozpalona szu- 
ka rezpoftrzenienia sobie mieysca, fyd czy- 
ni huk: węgle zaymaią ogień, utrzymują w 
kupie Siarkę i Saletrę, 

Peospolicie dwojaki jet Proch: armstny i 
firzelbowy. Na armstny bierze się do 6. fun- 
tów Saletry , funt Siarki i funt Węgli,i wy- 
rabia się w znaczne ziarna. Na Próch zaś 
ftrzelbawy bierze się do 7, funtów Saletry, 
funt Siarki, fant i łótów g. Węgli: i wyra- 
bia się w ziarna drobne. 

Przy robieniu Prochu tłuką się Węgle i 
Siarsa, i w cebrze należycie z sobą miesza- 


ç 


ją. Saletra rozpuszcza się w kociołku, w 
ługu gorącym saletrzanym, i wyluwszy da 
Węgli i Siarki, miesza się drownianemii sza- 
flami. Ta potym materya idzie pod ftępy 
do Prochowni, 

Gdy się izk naymieley w ftępach utłucze, 
kładzie się w šita geścieysze lub rzadsze, 
podług tego, iak grubszy lub mielszy ma 
bydź Proch. Przesiaze ziarna przesiewaią się 
powtórnie od wszelkiego miałkiego procho- 
wego pyłu: suszą siy oltróżnie w piecach, i 
chowaią, ; 

Są wieści o Prochu cichym, który ftrze- 
laiąc huku żadnego nie wydaie. Huk wPro- 
chu czyni Saletra, i taż sama niesie i biie 
daleko: Proch więc cichy musiałby bydź bez 
Saletry, a zatym nie mogłby mieć fkutków 
prochorych, 


Pulvis fulminaas, Proch piorunuiący, 


Zmieszawszy i dobrze utarłszy Saletry 
części 3. Salis żartari części 2. Siarki część 
1. będzie proszek, którego mała cząfłka na 
końcu noża nad płomieniem trzymana z 
wielkim hukiem*się roztrzalka. 


Pulvis sympatheticus, Proszek. sympa- 
„łyczny. 


Koperwas, osobliwie Rzymfki zwany, w 
Czerwcu lub Sierpniu na gorącym słońcu 
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kalcynowany, ma to do siebie, że gdy będzie 
do rany przyłożony , krew zaraz zaftana- 
wia. Mniemanie lekkowiernych przypisało mu 
więcey, że iakimsi osobliwszym sposzbem, 
i nieprzytomnym, owszem daleko odległym., 
teź same czyni fkutki, Lecz kto ma wiado- 
mość iaką Praw przyrodzenia, o tey Sym- 
patyi nie wiele ma wiary i zaufania, 


Rauszgic!: 


Farba Malarzom znaioma, icdna natural- 
na, druga robiona. Robiona tym się dziecie 
sposobem. Do Arszeniku białego przydaie się 
dziesiąta część Siarki: ftopiwszy na miernym 
ogniu, nabiera koloru pomarańczowego, a 
w tęższym cytrynowego. Wziąwszy Siarki 
i Arszeniku zarówno , ftanie 'sie przez subii- 
macyą wysoka pomarańczowa farbi: Rubi- 
yus arsenicalis, u Chimiftów zwana, 


Reculus. 


o 


Metal znich zgromadza się w icdag kupke: 
5 € ? psg 


tę kupke wytopioną Metalu Chimicy fe- 
gulus naźywalą, 


Salia prarparata, Sole robione. 


Są Sole różnie z sobą, i innem) rzeczami 
pomieszane. Sal Ebson, iet wiadoms w Ap- 
tękach Sol Angielfka., na laxacyą zażywana: 
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wywarza się wprawdzie z pewney w Anglii 
wody, tecz jelt inna przez sztukę naślado- 
wana, Sa! połychrestum , itk Sol gorzka, 
bista, z Siarki i Saletry złożona, Sał srda- 
tivum robi się z Boraxu. Sal amarum z Pa- 
taziu i Siarki it. d. i t.d. 


‘Saturnus fulminans: 


Robi się z Ołowiu. Rozpuści się w Sera 
waserze, tyle Ołowiu, ile się tylko w nim 
rozpuścić może: po Wwyparowaniu potym 
zoftaiący suchy proszek, na ogniu huk, ni. 
by ftrzelanie czyni. 


Saccharum Saturni 


iwo-bia ciężki, nieprzeżroczyftw: 
Jeft siwo-biały, ciężki, niep yy 


fkłada się niby z nitek podłużnych: smaku 
Ściągalącego, słodkawego. Jeft trucizną dla 
ludzi. Robi się przez rozpuszczenie Ołowiu 
w occie, Tym fałszuią się wina i oliwy. O 
zażyciu iego w doświadczeniu wód czyftych 
napisałem w Tomie I 


Serwaser, 


Płynność ta oftra rozpuszczającą prawie 
wszyftkie Metale , prócz icdaego Złota, robi 
się z Koperwasu i Saletry, naftępuiącym spo- 
sobem. Włoż Koperwasa w garnek, i poftaw 
na ogień: zacznie płynąć , kurzyć się: daley 
przy tęźszym ogniu ftanie się popielatym, i 
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gęftym. Umnieyszysz więc wtedy ogień, i 
wybierzesz Koprrwas , póki ieft gorący: gdy- 
by bowiem odtygł w garku, wybraćbyś go 
nie potrafił. 

Koperwasu takiego trzy funty potłacz na 
pyłek, I zmieszay z czterema funtami ró. 
wnież potłuczoney iak nayszyścieyszy Sa- 
letry, Włoż w naczynie do dyftyliowania 
gliniane , mocne, któreby” i ogień wielki wy- 
trzymało, i duchom subtejnym ucjekać nie 
dopuszczało. Zalep wzędzic: poftaw na pie» 
cyku od spodn dogrzewaiącym, i przepędzay 
z początku wolnym ogniem, potym teższym, 
aż się dym żołty pokażywać i naczynie roza 
polać zacznie. 

Tak przepędzonego Serwaseru zażywa się 
na oddzielenie Srebra od Złota: osłabiwszy 
go dieco wodą, zażywaią go w różnych Kun- 
sztach i Byswiockieć osobliwie do blach ko- 
persztychowych, J 

Ja łubo nie do takiego zażycia, da iakie- 
go iet Serwastr przepędzany , fkuteczy 
przerięż do wygryzienia pirm i rysunków 
na Miedzi lab Zelazie, robię Serwaser naftes 
pującym sposobem; który Kopersztycherom 
zdatny bydż wyśmienicie może: 

Na Midt- Wezmiy ri uncyy Salzmonia- 
ku, 6. uncyy Grzyszpznu, gotny przez pół 
sodkiij w bardzo tęgim occie: zley i scho- 
way, Na Gelazo: Weżmiy Salimoniaku , 


Si 8, S. 4. BAG 


Mercurii sublimati , Grzyszpsnu, i troche 
Gałlasu: wsyp w tęgi ocet: po 24 godzinach 
żley, i schoway, 

Similor: 

Jeft mieszanina Metaliczna w kolorze Zlotu 
podobna, nie łatwo rdzewiejąca, od innych 
Pinschebah zwana. Robi się tym sposobem. 
Weżmiy Saletry łotów 8. Salamoniaku łotów 
Y. Gryuszpanu łotów 6. Ałunu łotów 8. So- 
li pospolitey łotów 3. potłucz na proszek, I 
rozpużć w mieszaninie z pół garca aryny, 
kwarty octu winnego, i kwarty czyftey wo- 
dy. W tey płynności gas- rozpaloną blachę” 
miedzianą „tyle razy, aż się nazbiera w niey 
nie mało miedzieney zużli, 

Zużli takivy nazbierawszy , przyday 3. 
części Saletrv, Wdynsztynu część i. i ftop 
znowu na Mid. Gdy się topi i w samym 
będzie piynicńiu, wrzuć naprżykład do 16. 
łotów takiey Miedzi, siedem osmych części 
łóta Zynku, rnszaiąc naczyniem tu i owdzie, 
Gdy się Zynek palić zac 
kiego Metalu robią się różne rzeczy, które 


nie, wyley. Ź ta- 


się polerują na proch potłuczonemi Anti- 
monium 3. torami, Trypli 6. łotami, iedną 
szesnaftą częścią łot» Siarki, i 2, kwintlami 
palenego ieleniego rogu. 


S p i è: 

Jeft' mieszanina Metaliczna, ziktórey się 
dzwony, i dzwięk dsiące leią rzeczy, Mie- 
sza się na to Cyna, Ołów , Miedź i Mosiądz, 
w różney proporcyi; ftad różny dźwięk wy- 
pada. Nayprzyiemnieyszy ma bydź dźwięk 
zmieszuwszy Io części Miedzi, iednę część 
Cyny,i trochę Mosiydzn. 


A Sital 


jeft Zelazo dobrze wyđofkonalone: z któ: 
rego s3 wyprowadzone wszyftkie ziemne 
cząftki, Że się Żelazne cząftki lepiey z sobą 
mogą ftulić, i uformować massę twardszą, 
lm tedy Żelazo sumo ieft lepsze, tym też 
i Stal z niego lepsza będzie. Jak wielorakie 
zaś są potrzeby ftal), każdy zna, kiedy że- 
lazo bez niey rzadko ieft zdatae do zazycia: 
Same siekiery ftaloae bydż muszą. Kunszty 
i Rzemiosła nie obeydą się bez Stali: umie- 
ią też ią tak hartować, że samo żelazo kra- 
iać nią można, 

Stal z żelaza wielarakim robi się sposo- 
bem. Przez Przetopienie: Zelazo przetapia 
się powtórnie „ i im bardziey ieft niedofko- 
nałe, tym dłużey w płynieniu na ognia się 
utrzymuie: potym się młotem przebiia, Przez 
Hartowanie: Kładzie się w piecn do topienia 
żelazo warftami, przesypniąc kopytami ró- 
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Żnych zwierząt: a gdy iuż topić się ma, ga- 
si się zimną wodą. To się kilkakrotnie po- 
wtarza, 

Przez Czmentacyą: Utłuczesz' węgli grubo, 
i weźmiesz 1. część; Popiołu drzewnego po- 
lowę; zmieszay kości, rogów, (kór bydle- 
cych, w zamkniętym naczyniu na proch spa- 
lonych częśc jedne , popiołu połowę. 

Ksż zrobić naczynie gliniane, wałkowa- 
te: wąfkie a długie: na trzy cale dłąższe, iak 
pręty ftalowe bydź maią, Na dno tego na- 
czynia , nasyp prochu dopiero wymienione- 
go na palec grubo, i przygnieć, Stawiay pro- 
fto pręty żelazne , które chcesz w Stal o- 
brócić, ule żeby się, ani naczynia, ani siebie 
wżalemnie nie tykały: przysyp zupełnie tym- 
Że prochem , napełniy 2 wierzchu: nakryi i 
zalep. Wfiaw w równy ogień: po 10 godzi- 
nach będziesz miał təl przedmą. ` 


Tirra Neapolitana: 


Nie ieft ziemią „ale rob oną żołtą farbą 
Bleywasu 12 uncyy , „utinsonit diapltoretici 
2.uncyy , Afnau kalcynow mego pół uncyl, 
Salamoniaku czyftego uncyą 1. Utrzyi na 
proch , zmieszay, włoż w nscżynie gliniane, 
nakryi, zalep i wftaw w ogień. Z początku 
pz! wolnym ogniem , potym tęższym , aż 
naczynie sczerwienieie, Po 3.godzinach masz 
farbę gotową, 


Tki E, 
Tincturä Auri: 


Jefk u Alchimiftów niejakie Złota w płynz 
ność obrócenie , któremu tak wielką dziel- 
ność w porstowzniu zdrówia ludzkiego przy- 
pisuią; że prawie cuda ohiecnią: ledwie co 
nie mówią, że umarłych wfkrzesza. Kto chce 
błądzić ż niemi, niechay wierzy, 


Tombak: 

Jet mieszsnina Metaliczna, prawie czer= 
wonawo-żołtawa: złożona z 7.łotów ftarey; 
a naylepiey na dachach od słońca przepalo= 
ney Miedzi, 5. łotów Mosiądzu, pół kwin= 
tli angielfkiey Cyny. Robią się z Tombaku 
różhe rzeczy. 

Tutlanego: 


Jeft mieszanina Metaliczna biała, krucha; 
fkłada się z dwóch części Cyny , a iedney 
części Wismutu,. 


Ultramarin: 


jeft faba tak przedziwney błękitności, że 
pieknieyszey nad nię podobno nie nzydziemy, 
Robi cię z kamienia lazurowego, Kamien la- 
zurowy rozcieta się na drobny proszek, i 
miesza z lnianym oleiem, Tym czasem bierze 
się Wofku żełtego , Kolofonii i Zywicy ło- 
dłowcy zaróweo, naprzykład po pół funta: 
lnianego Olein pół uncyi, Terpentyny 2. 
un- 
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uneye t to się wzyftko rozpuszcza , przez 
płatek przecifka, i potym miesza się z £. un--- 
cyami przędniego maftyxu. Do takiey miesza” 
niny trzech części, przydaje się owego Z O= 
leiem tartego lażurowego kamienia iedna 
część: pomieszawszy , ftowia sie na kilkaty- ' 
godni do dygeftyi. Nakoniec rzuca się w cie- 
pią wodę,, i póty się miesza, aź się farba 
oddzieli, ktora się wypłocze i wysuszy. 


Zafira: 


Jeft farba błękitna z Koboltn , która się 
zażywa do farbowania śkła, i pólewy błę* 
kitney. Na to Kobolt się przepala; na sucho 
w ftępach tłucze, przez sita przesiewa, i 
tak długo się kalcynuie , aż smrodu wyda- 
wać nie będzie. Do tak miałkiego Koboltu 
przydaie się podobnież potłuczonego i prze? 
palonego Kwarcu i Potaziu. To się topi w 
Hucie śklaney.' f: 

Przez 8. godzin przepaliwszy , wylewa się 
w wodę. Gdy ochłodnie, tłucze się, prze- 
siewa, w osobnych młynach na proch miele: 
potym się przesusza, Nakoniec rozciera się, 
ieszęze raz przesiewa, i w fafki paknie. 


Zwierciadła, 


Są zmaiome wszyftkim skła podkładane , 
w których się wyobrażenia rzeczy pokaznią. 
Jeżeli są płafkie, polernią się iak naylepiey: 

TOM IL y 
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na gładki kamień kładą się równe liftki cy- 
nowe,i powlekaią się wszędzie żywem Sre- 
brem, Na to kładzie się polerowane śkło 
suche, i dobrze wszędzie wytarte, aby pod- 
kładanie wszędzie przyftało. Jeżeli Zwier- 
ciadła są okrągłe: topi się Cyna, Wismut 
i żywe Srebro; i tą materyą ruszaiąc wes 
wrątrz się wylewaią. 


Zwierciadła Metalliczne, 


Robią się z mieszaniny Metaliczney , któ. 
ra się tak daie: polerować , Że się w niey 
przeyrzeć można. Pospolicie są okrągłe, Na 
torbierze się trzy: części Miedzi , pięć cwier- 
ci części Cyny'i ftopią się. Także osobno 
się ftopią sześć:części żelazney blachy , i ie- 
dna część. Cyny: Te dwie.materye nakoniec 
topig; się razem , i wylewają. 
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